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(I.) 

INTRODUCCION. 

DE las cinco partes que abraza la Mineralogía , á sa- 
ber : Orictognosia 9 Geognosía , (¿ y uímicay Geografía 
mineralógicas, y Mineralogía económica , se ha excluido 
en el presente tomo lo relativo á las análisis químicas y á 
los Reales de minas en que se crian los fósiles en esta 
América, por hallarse en mi traducción de las tablas mi- 
neralógicas de Kársten recien publicada, á la que. me re- 
fiero :< aquí trataré principalmente de los caractéres de las 
dos clases de combustibles y metales, con alguna especifi- 
cación de sus criaderos y usos económicos. 

La Orictognosia comprehende la clasificación de 
los fósiles, sus caractéres y denominaciones. Creo que ha 
probado bien el referido autor en su prólogo que los ca- 
ractéres abstraídos de familias , como el color verde , la 
blandura, untuosidad de la de la magnesia, nada valen 
absolutamente para la clasificación , y quanto mas se re- 
pitan las análisis químicas, mas se ha de confirmar á mi 
parecer esto mismo ; y así he. substituido en el principio 
de este tomo el sistema de Kársten de las dos referidas 
clases , al de Wérner de las dos primeras que puse en el 
antecedente. El mismo Wérner juzgo que aprobaría mi 
proceder, que he seguido igualmente en las rocas. 

He tomado de la mineralogía alemana de Widen- 
mann algunas descripciones y casi todas las operaciones 
con el soplete , por ser tan necesarias para distinguir los 
fósiles, sobre todo en pequeñas partes. Ningún carácter 
es auperfluo para este íin, y Wérner jamas ha declarado 
la guerra á ios caractéres físicos y químicos , pues siempre 
ha dicho sin rebozo que eran útiles en ciertos casos, y los 
Mineralogistas saben quales son. Y ¿qué otros mas curio- 
sos que los que trae el C. Haüy, como la luz roxa obser- 
vada por Saussure, que dán i rotadas ó golpeadas con el 
eslabón , y verde echadas en polvo sobre asquas las tre- 



(II.) 

moíanas, por exernplo la del cerro del muerto en el Real 
de San Joseph del Oro , que á primera vista parece pie- 
dra radiante ? Hasta los caracteres empíricos tomados del 
criadero de un fósil, ó de otros mas conocidos que se 
suelen criar con él, según los definen Wérner, Widen- 
mann y todos , son útilísimos , ad virtiendo que no se han 
llamado así por menosprecio, sino por ser los que usan 
comunmente los empíricos: esto no quita que si se quiere 
se llamen en adelante geognásticos , pero el nombre no 
añade valor á la cosa. 

Es cierto que Wérncr observó el primero los cru- 
ceros de hojas , y de aquí deduxo la forma de los frag- 
mentos mas comunes , como los cúbicos ,. octaedros , do- 
decaedros &c. j pero desde este punto hasta determinar 
exactamente sus ángulos en todos los demás casos , obser- 
var su constancia , deducir verdaderos caracteres esencia- 
les , los únicos que puede haber y de que carecíamos ab- 
solutamente , y derivar todas las cristalizaciones por ex- 
trañas que parezcan, hay un paso agigantado, de suerte 
que casi le sería permitido al célebre sabio Haüy mirar 
todo el descubrimiento como propio y nuevo , aunque ig- 
noro donde lo presenta corno tal : en todo caso la poste- 
ridad les hará la justicia debida. Las leyes del movimiento 
planetario se atribuyen á Képler, y las deduxo de las ob- 
servaciones de Tichó. ¿Quien dexa de llamar Neuroniana 
á la atracción , aunque se funde su teórica en los descubri- 
mientos de Galilei y Képler ? Las ciencias son muy exác- 
tas en su reconocimiento, y agradecen siempre mas al 
que mas hace por ellas. 

Por lo que toca á los nombres de los fósiles, no 
me atreveré á justificar los que he usado ; pero me pare- 
cen menos expuestos á objeciones que plata vidriosa , co- 
bre vidrioso ' , quan-do nada tienen que se parezca al vi- 
drio, pirita de cobre y pirita de estaño , siendo así que 
no dan ftfego golpeadas con el eslabón, estaño fañoso. &c. 



(III.) 

SISTEMA MINERAL DE KÁRSTEN. 



Clases. Familias. 



III. Com- 
bustibles. 



IV. Meta- 
les. 



Azufre. 
Betunes. 



Carbón. 

Diamante. 
Platino. 

Oro. 



Géneros. 
Azufre. . . 



Especies. 



Petróleo. . . 
Brea mineral. 

Pez mineral . 



Carbón de pie- 
dra 



Betunmadera. 

Turba de Wi- 
denmann. 

Succino . . . . 

Lápizplomo. 
Antracita. 
Diamante. 
Platina. 

Oro nativo. . . 



f Común. 
L Volcánico. 

f Nafta. 
I Común. 

f Terrosa, 
j Elástica. 
LEscoriosa. 

Grueso. 
Hojoso. 
De Cánnel. 
Apizarrado. 
En barras. 
Lustroso. 
De pez. 
Pantanoso. 
L Pardo. 

f Terrosa. 
I Fibrosa. 



[Blanco. 
Amarillo. 



r Subido. 

De color de latón. 
Gris. 



Clases. Familias. 



IV. Meta- 
les. 



Mercurio. 



Plata. 



Cobre. 



(IV.) 

Géneros. 



Especies. 



Mercurio na- 
tivo. 

Amalgama. 
Mercurio cór- 
neo. 

Mercurio he- 
pático . . . 



Cinabrio. . . 

Plata nativa. 
Electro. 
Plata antimo- 
nial. 

Carbonato de 
plata de Wi- 
denmann. 

Plata córnea. . 

Polvorilla de 
plata. 

Plata sulfúrea. 
Plata agria. 

Rosicler . . . 

Cobre nativo. 

Cobre sulfúreo. 

Cobre abigar- 
rado. 

Cobre amarillo. 
Cobre blanco. 



Compacto. 
w Apizarrado. 

Obscuro, 
i Subido. 
• 1 Etiope mineral de 
L Widenmann. 



f Común, 
t Arcillosa. 



[ Obscuro. 
L Claro. 

i Dúctil. 
Común. 
Hojoso. 



Clases. Familias. 



(V.) 
Géneros. 



IV. Meta- 
les. 



Cobre. 



Hierro. 



Especies. 



Metal gris. 
Polvorilla de 
cobre. 

Cobre roxo . . 

Cobre ataba- 
cado 



Cobre aziú. . 

Malaquita . . . 

Cobre azul de 
espliego de Son- 
neschmid. 
Cobre arenoso. 

Cobre verde. . 

Cobre verde 
ferruginoso . . 

Metal aceytu- 
nado. 

Hierro nativo. 

Pirita sulfúrea. 

Pirita magné- 
tica. 

Hierro magné- 
tico 



r Compacto. 
Hojoso. 
^Capilar. 

f Terroso. 
I Endurecido. 

f Común. 
L Estriado. 

f Fibrosa. 
L Compacta. 



f Común. 
^Hidrófano. 

f Terroso. 
lEscorioso. 



|- Común, 
j Radiante. 
1 Hepática. 
I Capilar. 



r Fibroso. 
Común. 
Arenoso. 



Clases. Familias. 



Hierro. 



(VI.) 

Géneros. 

Menakan. 
Hierro titánico. 

Hierro espeja- 
do . 



Especies. 



Común. 
Apizarrado. 
.Escamoso. 



Í Espumoso. 
Compacto. 
Ocráceo. 
I Fibroso. 

f Espumoso. 

TX . j J Compacto. 

Hierro pardo. . < ^ , r 

r 1 Ocráceo. 



I Fibr- 



oso. 



TT . f Compacto. 

Hierro negro. . [ ¥lhr ^ 

Hierro espático 

" En barras. 
Granudo. 
Rúbrica. 
Común. 
Arriñonado. 
Globoso. 



Hierro arcilloso < 



Sombra de Ve- 
necia. 



r 



Terrosa. 



l Apizarrada. 

Tierra verde 
ferruginosa. 
Tierra azul fer- 
ruginosa. 

r Pantanoso. 
Cenagoso. 



Hierro palustre 



De prados 



Clases. Familias. 



IV. Meta- 
les. 



Hierro. 
Plomo. 



Estaña 



(VIL) 

Géneros. 

Esmeril 



Especies. 



Caleña. 



Bismuto. 



Plomo foismú- 
tico. 

Plata gris. .. ^ 

Cobre gris. 
Plomo azul. 
Plomo pardo. 
Plomo negro. 
Plomo blanco. 
Plomo veixle. 
Plomo arriño- 
nado. 

Plomo roxo. 
Plomo amarillo 
Plomo córneo. 
Plomo vitrió- 
lico. 

Plomo terroso 
amarillo .... 

Plomo terroso 
verde. 

Plomo terroso 
gris 

Plomo terroso 

roxo. 

Estaño sulfúreo 
Metal de Esta- 
ño. 

Estaño de Cor- 
tiuaílles. . 
Bismuto nativo 



f Común, 
l Plumbago. 



f Obscura. 
L Clara. 



f Desmoronadizo. 
[Endurecido. 



f Desmoronadizo, 
t Endurecido. 



A 



Clases. Familias. 



IV. Meta- 
les. 



Bismuto. 



Zinc. 



Antimonio. 



Cobalto. 



Nikelo. 



(VIH.) 

Géneros. 



Espedes. 



Bismuto sulfíl- 
ele bis- 



reo. 
Ocre 
muto, 



Blenda. 



Calamina. 
Antimonio na- 
tivo. 

Antimonio gris 

Antimonio ro- 
xo. 

Antimonio 
blanco. 

Ocre de anti- 
monio. 
Cobalto gris. 
Cobalto lus- 
troso. 

Cobalto blanco 
Cobalto terroso 
negro 

Cobalto terroso 
pardo. 

Cobalto terroso 
amarillo. 
Cobalto terroso 
roxo 

Metal deNikelo 
Ocre de Nikelo 



f Amarilla. 
1 Parda. 
' i Negra. 
I Testácea. 



f Compacto. 
I Hojoso. 
1 Estriado, 
t Capilar. 



f Desmoronadizo. 
L Endurecido. 



f En revestimiento. 
I Estriado. 



Clases. Familias. 



JV. Meta- 
les* 



Marganeso. 



Molibdeno. 
Arsénico. 



Scheelio* 
Uranio- 
Titanio. 



(IX.) 

Géneros. 



Especies. 



Alabandina sul- 
fúrea de Rio. 
Alabandina 
gris 

Alabandina ne- 
gra 

Alabandina esr- 
pumosa. 
Alabandina 
roxa 



Molibdena. 
Ocre de molib- 
deno. 

Arsénico na- 
tivo. 

Arsénico pla- 
toso. 

Pirita arsenical. 



r Estriada. 
Hojosa. 
Compacta. 

f Desmoronadiza. 
I Endurecida. 



f Granuda. 
I Compacta.. 



Oropimente . . 

Flores de arsé- 
nico. 

Scheelino* 
Vólfran. 
Pezblenda;. 
Uranio micáceo. 
Ocre de uranio. 

Chorlo titánico 

Metal de titanio 
Nigrino. 



f Metal blanco^ 
L Común. 

f Amarillo* 
LRoxo. 



r Común, 
[Hojoso. 

( Común, 
t Espático. 



Chnes. Familias. 



IV. Meta-! Telurio, 
les. 



Cromo. 



(X.) 
Géneros. 



Telurio nativo. 
Metal escrito. 
Metal amarillo.. 
Metal hojoso. 
: Síderocromo. 



Especies. 



(xr.) 

TABLAS DE LAS ROCAS. 



Clases. 
L Primitivas. 



Formaciones. 



H, Dfc transición. 



HL De opas. 



I\ T De la forma- 
cLxi del trap. 



Gnmito.. 

Gneis. 

Micapizarra. 

Caliza.. 

Sienitá. 

.Serpentina. 

Roca verde. 

Pizarra. 

Pórfido. 

QuarzoL 

Roca de topacios. 
Pizarra. 
Roca verde. 
SÜizapizarra. 
; Caliza. 
Vacia gris. 
Pizarra- 
Arenisca antigua. 
Caliza Alpina. 
jSalgema* 
¡Yeso antiguo. 
iCaliza del monte Jura. 
Arenisca moderna. 
Yeso moderno. 
Caliza moderna. 
iCreta. 
Basalto. 
Carbón. 
.Almendrilla. 
Pórfidopizarra. 
Roca verde. 
Toba basáltica. 



Clases. 
V. De acarreo* 



VI. Volcánicas. 



(XII.) 

Formaciones. 



Brecha. 
Toba caliza. 
Lavaderos. 

País de colinas y llanos. 

Propias , pseudovolcánicas y acarreadas^ 



mm 
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PARTE DEMOSTRATIVA. 
CLASE III. COMBUSTIBLES. 
AZUFRE. 

I. COMUN. 

AMarillo de azufre, ?*. 
En masas , diseminado y cristalizado en dobles pi- 
rámides quadran guiares agudas y obliquángulas con caras 
lisas y lustrosas : las de Conil son grandes. (*) 

Por dentro *»tde lustroso $L poco luotrooo^ con 
una especie de lustre de diamante. >í¿*v/£ y<m+iC2f 

Textura compacta desigual de grano grueso y fino, 
que pasa unas veces á escamosa gruesa 3 otras á concoidea.^; 
Fragmentos algo . agudos , w**/— w '/ ^ -'/<*/' ?i* fáj 
Fuertemente trasluciente quando es semitranspa- 
rente tiene doble refracción muy fuerte aun al través de 
dos caras paralelas.— (<>/ 
Muy blando: - foco agrio ! - muy quebradi za ' y poco 
pesado, que se confunde con ligero; peso específ. 2,0332.^' 

Casi siempre en yeso en ríñones, los que pesan á 
veces algunos quintales; también en cristalitos sobre betún- 
madera , y en quarzo celular en Caderey ta. , *fa > ***** 

(*) Las variedades que trae Haüyson: octaedro cuneiforrre, ó poco 
truncado en los vértices, ó fuertemente en las aristas de la base formando un 
prisma quadrangular , ó truncado en las dos esquinas obtusas de la base, ó 
en las dos aristas agudas de cada pirámide, y este y el ordinario apunta- 
dos con quatro caras, y el último con las esquinas del vértice poco trun- 
cadas. 



- 



(2.) 

III. VOLCÁNICO. 

SU color algo mas claro que tira á gris. 
En «estalactitas y en flores,,; & * <*»yí*/tirs0 & (// 
Por dentro poco lustroso. wi/i 
Apenas trasluciente,// *ñ - - ^> ! ?>' wt4r< ¿a ¿ >(>¿>) 
Uno y otro dan frotados un olor particular, y nías 
ó ménos electricidad resinosa, 

BETUNES. 

PETROLEO. 

L NAFTA, 

RíS amarillenta clara, 
X Bastante transparente. 
Perfectamente liquida. 

Untuosa: flotante ; pes. esp. 0,8475 según Haüy. 
De un olor fuerte , pero agradable. 
Se disipa al ayre libre. 

Atrae la luz de una vela empezando á arder á al- 
guna distancia. 

Se halla en el mar Caspio. 

La nafta de aquí., que manaba de los cimientos de 
la obra del Convento junto al Santuario de Guadalupe , es 
amarilla de cera y transparente; pero no sobrenada en el 
espíritu de vino, como quiere Widenmann con Bouldiic, 
para lo qual fuera menester mezclarlo con mucha agua. 

II. COMUN. 

"EGRO pardusco, ó quizá también pardo musco. 
Liquido que se espesa con el tiempo. 
De lustre de cera. < k 

Turbio que confina con opaco : ma/^untuoso : flo- 
tante ; p:s. esp. 0,8783. 



¿C¿j?¿+'v ^^^^ 



^^^^^ ^^7^^. — 

y ^íy^^^y^c4yr^v es-i c y^^/scy^u ^ e+* . ^ 



. df . . 




0^ j0z?^>^^j^^ 
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Su olor mas bituminoso que el del anterior. 

En montañas de capas. *' » K< ?/ V y {// 

Abunda junto al Mar Caspio, en Persia, Langüe- 
doc ? Itália é Inglaterra. 

BREA MINERAL. Maltha y pissasphaltiwu 

NEGRA pardusca. 
Entre líquida y sólida. 
Poco lustrosa de lustre de cera. 
Opaca : untuosa y muy viscosa : flotante que con- 
fina con ligera. 

Quando está reciente se puede estirar. 
Es un petróleo que se endurece mas y mas con el 
tiempo 5 y se vuelve pez mineral. Arde al fuego. 



D 



ú&Cát* 



PEZ MINERAL. 

I. TERROSA. 

Empardo musco, / e*+^/cc~* f J*fñm 
En masas. 

Por dent.ro mate, f ¿& ¿< 7< ¿te**** ^* ^£ > <*^^ t . 
Textura entre terrosa y desigual d»gf ano fin o, r 
Fragmentos romos. 



Adquiere lustre do [ pora JQ<jfo *fa raspadura. 
Muy blanda :¿c(ocil untuosa y ligera : 
Arde con llama y da olor bituminoso. 



,1^;^.^ ELÁSTICA, fc) 

SEGUN Haüy parda y opaca en masas; trasluciente y 
naranjada en laminitas : lustrosa donde se corta : fá- 
cil de comprimir con los dedos ^ aunque la hay también 
dura y quebradiza : arde con llama clara y poco olor bi- 
tuminoso. 

III. ESCORIOSA. Aspbaltum. 

DE un negro -f**fe- ^¿m'******.'^ ¿4 ¿¿rw&~ (S) 

Por dentro resplandeciente de lustre de cera. 



Textura concoidea perfecta. 
Fragmentos algo agudos. 

Opaca ; muy rara vez trasluciente en los bordes. 

Conserva su lustre ^enía raspadura. 

Confina con muy blanda : dócil. 

Quebradiza: untuosa: ligera; peso específico 1,1044.^; 

Fácil de electrizar por frotamiento á diferencia del 
carbón que es menester aislarlo. 

Se halla en ol-Mai? Muerto, en Saalfeld¿ Suoe i a - y 
otroo paragoc. <v^ ¿/ ff*** /^^"•v«'^>^íiV 

CARBON DE PIEDRA. 4i uihí wfomügmm. 

t GRUESO. 

NEGRO clar o -q ue unas ve c es tira á pardu s co y oteas 
á no gi ?o agriaado » ay> *s¿*& f& ¿ ¿t^ee*** ¿r/r&z 
En masas. 

Por lo común poco lustroso de lustre de cera. 
Textura principal d esigual - á e« -g rafito gru i oa -qpe 
parcoo inclinaf 0^ .1 a pizarreña,, ^ 7¿¿/¿v • 4 i»^*^?^; t j í/*y 
Fragmentos romos. 

Adquiere mas lustre con la raspadura. 

Blando : * agrio s muy quebradizo : poco frió. 

Ligero que se acerca á poco ; pesado 0 en general 
algo mas duro y pesado que los demás : quemado dexa 
mucha escoria y es el mas malo. 

Y HOJOSO. 

NEGRO puro, aunque en las raxas tiene mas comun- 
mente que los otros los colores de pavo real y de 
hierro ■ payoaado; . ^ /í>^/;/a . , 

En la textura, principal resplandeciente y á veces 
espejado ; en la transversal lustroso: la primera hojosa pla- 
na ma ^¿ ínáno s p e rfecta ; la última por lo común algo 
desigual. 

Fragmentos trapezoidales ó imperfectamente cúbi- 
cos: ¿0? s^t €* /¿■e&tcrii^ S c ¿*£&/<*/' 



(Al 



(1/ yuooLsc ¿t/ A*¿z$: 

&*z. *^¿2¿%T¿£ áért&^jqt ¿*€n£az^!<r ¿^r^c. &z 
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Blando: algo agrio : muy quebradizo : poco frió : 
Da escorias por la combustión. 

IIIL DE CÁNNEL. 

ciriiule.- f?cZr-e **éG&*<> ¿r¿ys*/tecJv 

En masas. , ís^/^cv. 

Por aentro poco lustros^ de lustre de cera. 
Textura en grandes concoides y planas , aunque á 
veces salta con textura igual y en tres direcciones que se 
cortan casi en ángulos rectos, resultando fragmentos para- 
lelepipádeos y cúbicos grandes. 

Toma mas lustre con la raspadura. _SA<&r¿¿v^y- 1 
Entre agrio y dócil. 

Ménos quebradizo que todas las demás especies de 
carbón , y así se usa para tornear, como el de pez. - 

Se halla en la provincia de Lancastre y otras de 
Inglaterra é Irlanda. 

1HL APIZARRADO. 

NEGRO puro que se acerca á veces á negro agrisado : 
con los colores del qq irto , y de la cola de pavorcaL 
En masas. 

Lustroso que pasa á poco lustroso de lustre de cera. 

Textura principal pizarreña gruesa y bastante pla- 
na : la transversal igual y concoidea plana é imperfecta, 

Fragmentos esquinados indeterminadamente y en 
rodaxas. 

En la raspadura algo mas lustroso. ' » 
Poco ágrio. 

Algo ^íebradizo y algo mas pesado que los-^i- 

je i A r,4&&. — o &f 
IX EN BARRAS. 

POR lo común negro puro, solo rara vez pasa á negro 
pardusco, v¿fws*¿? /at£cs¿¿&&l ^Y/ra. í&] 

En masas y por dentro lustroso cU luatro de eera ./¿?/ 
Textura concoidea pequeña mas ó ménos perfecta. 



m 

Siempre con partes separadas en barras paralelas 
algo curvas, que varían desde delgadas hasta muy gruesas, 
con las caras de separación baqtanto lioag y poco luoti l ooas »(>7 

Blando £agrio. 

Muy quebradizo , y sobre todp las barras muy fá* 
ciles de separar unas de otras. , ^ , , 

Ligero; ¿^¿«y*~- S< sác (?) 

Muy raro , solo en Hesse* 

^ ^^'#mi t LUSTROSA 

NEGRA de hierro que las mas veces tira algo á par- 
do : rara vez tiene ios colores del hierro pavonado. 
En masas, y muchas veces algo resquebrada con 
varias cavidades prolongadas agudas en su interior. 

Por dentro lustrosas, á veces resplandeciente de 
lustre metálico. 

Textura en concoides perfectas y grandes, rara vez 
pequeñas : las caras de las grandes concoides por lo común 
algo ásperas ó un poco escabrosas. 

Fragmentos esquinados indeterminadamente y agu- 
dos j algunos en rodaxas. 

Blanda: agrión quebradiaot, Jrse¿*c4f*s*> ~ *&*¿J-p) 
Suena algo en pedazos delgádos. 
Poco frióte y ligerct;^ /fiW A / f é&& se&>c**t~& ¿4/ 
S » cria en Ncufe faat^ y cj Míiimj g v. 
* (*) 
VIL DE PEZ. 

NEGRO puro, y en algunas raxas que suele tener á lo 
largo negro pardusco obscuro. 
No solo en masas , sino también en chapas delga- 
das , y aun en forma de pedazos de madeia. 

Por dentro resplandeciente, aunque á veces solo 
lustroso de lustre de cera. 

. Textura en concoides grandes y planas , y en al- 
gunas de las raxas longitudinales tiene un aspecto fibroso 
de madera. 

Fragmentos algo agudos. - > 
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El menos ágr o de todos: algo quebradizo .//*?*^ ff/ 
Suena algo en chapas. 

Poco frió: ligero;/'"-*' ¿y^Z ^ < *p* /h*****^**: 

Es el azabache , de que se hacen varias cosas: este 
y el anterior dan cenizas. 

Lo hay muy bueno en Wirtenberg y en Hesse. 

El C. Haüy separa el azabache como género apar- 
te , porque conforme á los experimentos de Vauquelin da 
un ácido por la destilación en lugar de la amonia que da 
el carbón. Pienso que mejor lo claran los siguientes por 
haberles quedado mas partes leñosas. - ^ ¿r>> 

VK. PANTANOSO. 

PARDO musco que á veces pasa ya á negro pardusco. 
En masas, pero siempre muy raxado y resquebrado./^ 
Por dentro coló fuertemente c e ntellante . »«*-"7Tu- c¿,j 
Su textura longitudinal pizarreña imperfecta* ; la 
transversal igual , que á \ r eces se acerca á concoidea plana. 

Salta comunmente en fragmentos trapezoidales ^ 
que se acercan mas ó ménos á rombo i dul a o. v-^ ■•<* 
Lustroso en la raspadura. 
Blando que pasa á muy blando: dócil. 
¡Extremamente quebradizo y ligero que todofr » oy 

Kfif PARDO, t tefrz* 
INTEGRO pardusco y pardo musco obscuro. 

JL^I Enmasas; ^¿^^T^]^éU^c^ &&Vlt¿ 

Lustroso en la textura transversal, y poco lustro- 
so , y aun solo centellante en la longitudinal , siempre de 
lustre de cera. 

La textura transversal concoidea grande y bastan- 
te perfecta ; la longitudinaf*p¡7grrrfh , la qual muestra to- 
davía la antigua estructura de la madera , pero menos que 
la betunmadera. 

Fragmentos poco agudosr/&**i/W -t/.-vv 

Lustroso en la raspadura. 

Quebradizo: poco frió y ligero; fK^ 
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Este \ úoi forman el paso á la betunmadera. /// 

BETUN MADERA. 

L TERROSA. 

COLOR pardo musco claro, w ^/ta^^j ^ 

Bartícuhj pulverulentas y mates que tiznan poco y 
oon ttlgo aridíiDv . y™*^**^ ^r^^^^c^^^^ y 

11 FIBROSA. 

COLOR pardo musco , ea4Q interior negro pardusco. 
En figura de madera , porTó^comun aplastada como, 
si fuera pizarreña. 

La textura pooo luotrooa dc H iuJi ' rspiiiiie do - Iuotrc 
da oeda ^ y fibraca paralóla recta ó oumu / /y^v>.v/^^) 
Fragmentos en astillas; *t* s*&2<x/¿** 
Toma lustre con la raspadura,, <¿?/>s*> ¿**£¿j 
Blanda 1 ^ ligera, c¿* iV^A^t^zc:, ¿ se<?< ¿^ (g; 
No se raxa al través como el carbón pardo que 
forma el paso. 

La betuomadera se aprovecha como combustible, 
aunque da un olor muy desagradable, y también por el 
alumbre que domina en su formación que es la de acarreo. 
^c'tji <£„ c ^ r ^/¿h*****"*, ¿xf^/^¿¿^-&& % ($¡y 

TURBA. 

ERNER ni Kársten no traeiv ta turba ; pero es muy 
común en los pantanos: su alteración es esencial, co' 
mo la de la betunmadera , y la hay antigua , como la com- 
puesta de fucos ó plantas marinas , y la que pasa insensi- 
blemente al carbón pardo , por cuyas razones la cita Wi- 
denmann, y la describe como sigue: 

De color pardo musco ó negro pardusco. 
En masas. 

Blanda y porosa, en su criadero , y sa llena de ra- 
xas al secarse. 

Centellante y poco lustrosa de una especie de lus- 
tre de cera. ' 

Textura desigual de grano mediano y pequeño. 
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Fragmentos muy romos. 
Opaca. 

Blanda y muy blanda. 

Quebradiza. 

Árida, áspera y ligera. 

Consta de raices, tallos y hojas de plantas gramí- 
neas como la car ex caespitosa, y de musgos como el spha- 
gnum palustre*) penetrados de betún y mas ó ménos des- 
compuestos. 

SUCCINO. 
I. BLANCO. 

BLANCO amarillento que se ^acerca á amarillo pajizo- (t) 
Por dentro lustrosa dé íustre de cera. 
Textura concoidea* 

Trasluciente.*^ i * « ¿& ¿&ttf¿é™ < - * 

Es raro. 

II. AMARILLO. Ekctrum. 

AMARILLO de cera ó melado que tira á veces mucho 
á roxo, &***m ; < fifi*** * y «** 

En masas y en pequeños pedazos romos ó rodados/' 
de superficie áspera , poco lustrosa y mas obscura que él 
interior. 

Por dentro resplandeciente casi de lustre de cerá> 
Textura en grandes concoides y perfectas. 
Transparente. 

Blando j sin embargo hace rayas en la goma copal. 
rr<<o Agrio, quebradiz ff^ - ligor e: p. esp. de 1,078 á 1,085. 

Frotado da olor agradable y electricidad resinosa: 
arde al fuego con humo blanco oloroso: se usa para ador- 
nos, barnices y medicamentos. 

En las Cosías de Prusia en el suelo de las capas 
de betunmadera. 

Según el C. Desormes en sus excelentes experi- 
mentos con el aparato de Volta (tomo 37 de los Aúnales 
de Chim.) tanto el succino como el azufre pulverizados y 
lavados en agua hirbiendo, y remolidos después con agua 
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destilada teñida con el xarabe de violetas , la ponen ver- 
de. Lo mismo observó antes Vauquelin triturando el cris- 
tal de roca con el mismo xarabe en un mortero de ágata, 
cuyo fenómeno explica Desormes por la electricidad con- 
traria que adquieren las porciones que se despulen con la 
trituración, desuerte que electrizándose positivamente el 
cristal de roca frotado, las partes que pierdan el pulimen- 
to se electrizarán negativamente, y de aquí resulta la 
amonia que encontró en el residuo evaporando el agua con 
que habia triturado el azufre, 

CARBON. 

LAPIZPLOMO. Graphit^lomhagim. 

NEGRO de hierro claro que tira á gris de acero. 
En masas y dioominado. 
Por dentro poco luctrooo ó centellante do luotre 

fflttdliCQ i eí yt&GO ^<r7^r7 ¿*r ¿í&ttfn? P^tv^v * 

Textura principal piaarroña $ la transversal dos * 
igual do gnno pnqucño y fiii u ¿ y luiu&a» yr~mMj 

Fragmentos, romos, v - 'o*** 

A veoeo tiene parteo ooparadao granudao muy finas. 

Adquiere lustre metálico con la raspadura. 

Opaco. 

Tizna y se escribe con el perfectamente. 
Muy blando y dócil 

Algo quebradizo: untuoso* ¿*¿**4? *^7& *u^*>9:c*€*tfi2u)ej 
Poco pesado pasando á ligero: peso esp. del de 
Inglaterra 2,0891 > 2,24,56 del de Alemania. 

Se halla ea capas Qnteuuuju lo h% vioto en ojos 

Q rifiOttOitOCu ^^s^^ ¿ye/ //^/^€^/^f r ^^ <\v/¿- o^ ^sti*, 4 *^ 

Para hacer los lapiceros se cuece con aceyte y se 
corta la masa : los deshechos se funden con azufre para 
lapiceros ordinarios, que arden á la luz: en general quan- 
to mas viejos son mejores. 

Frotando con él el lacre ó la resina hasta que la 
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ennegrezca no le comunica electricidad ninguna , quando 
la molibdena se la comunica positiva según Haüy. 

ANTRACITA (*). Antracolithe. Pseudantrctquita : 
pag. 83 del 1 tomo. 

NEGRA de hierro. $U * ¿* s ¿* e*¿^¿! 
En masas y dio e minada. r&jp*íe&¿2^ . & 
Por dentro lustrosa ó resplandecientre de lustre 
metálico perfecto. 

Textura principal pizarreña curva v \a tranowEoal 
eaoi diiyiguíil dü g - rano gruoso á imperfectamente hojoca. 
Fragmentos algo agudos ó en rodaxas! / 
Opaca. 

Tizna y señala poco.— - 
¿ c Muy blanda:. algo agria. 

Sumamente quebradiza. 

Untuosa y ligera; peso específico 1,8. 

Eléctrica por comunicación, y da chispas según 
Haüy acercando á ella un excitador quando está tocando 
á un conductor electrizado. 

Muchas veces con quarzo en .ye tac como en Hun- 
gría, y en capas enteras en otras-partcs. ?>ii> -'^TTcy <*e(4) 

DIAMANTE. 

A La descripción de la pág. 5 del primer tomo de es- 
tos elementos se puede añadir con el C. Haüy que 
tiene quadriple crucero de hojas, refracción simple, y que 
aun los diamantes brutos, cuya superficie es áspera, ad- 



(*) Yo habia pensado llamar á esta carbonblcnda, aunque siem- 
pre era voz híbrida como perlaespato en lugar de espato apizarra- 
do, brjuoespato en lugar de espato alabandinado 5 pero el nombre 
griego antracita es una voz sola, como se requiere para los gene- 
ros. Si se llama hienda carbonosa con el Sr. Hcrrgcn , qualquiera 
creerá que es un metal de zinc impregnado de carbón j por lo mis- 
mo tampoco llamo hienda córnea á la hornblenda , ni blenda pícea 
á la pezblenda ó pitchblende de los Ingleses, y ademas porque di- 
versos géneros piden diversos nombres. 

c 
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quieren por el frotamiento electricidad positiva, á dife- 
rencia del quarzo y las que llaman piedras preciosas , que 
adquieren electricidad positiva estando pulidas, y negati- 
va estando sin pulir. Esto se puede atribuir con Haüy á 
que los mismos bordes de las hojilias que constituyen las 
asperezas ó desigualdades son lisos y pulidos, como lo in- 
dica el viso que despiden moviendo los pedazos á la. luz.. 

CLASE IV. METALES. 
PLATINO, 

PLATINA. 

COLOR gris de acero claro que se acerca mas ó me- 
nos al blanco de plata,. 
El Sr. Ulloa la vio ejn. su roca : lo común es en gra- 
nos redondos pequeños y muy pequeños aplastados. 

Por fuera lustrosa do l bi ctro metálico , y/ 0 
Mas lustrosa y aun resplandeciente en la raspadura. 
Blanda que se acerca á semidura* 
Dúctil. 
A4g# flexible. 

Muy pesada; peso específico 15,6017.^ • ^ 
Se halla con granos de oro y arena fina magnética , 
que pueden servir de carácter empírico, 

Escalígero en el siglo 16 parece que habla de la 
platina con el nombre de aurichalcum^ diciendo que resis- 
te mucho al fuego, y que se halla en Honduras. Aunque 
este no es.su criadero, pudieron muy bien llevarla allí, co- 
mo hoy la llevan del Chocó y Barbacoas á Quito, Carta- 
gena, Barbada &c. que muchos confunden .unos con otros. 

ORO. 

NATIVO. 
I. SUBIDO. 

E color de oro subido, / fi* i s< 1 vces* <r , u \ 7- 
Muy rara vez en magas, comunmente diseminado 
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y en pegaduras, en granos ó pepitas^ á veces nudoso, 
pilar 3 filamen t os o , dúiidrítico, reticular , en hojiicis clOJ/* ^ 
la superficie muy finamente encostrada y rara vez crista- 
lizado. 

En pequeñas pirámides triangulares sencillas, á ve- 
ces truncadas fuertemente en el vértice (*), y en muy pe- 
queños CuboS. * r. , ^v'/T'TW. / /Z¿p*£¿>**¿f7 y 7 * 9 *^S s ^f**e4*^fy 

Por fuera lustroso ó poco lustroso de lustre metá- 
lico. 

Por dentro poco lustroso del mismo. 
Textura ganchosa. 

Lustroso y aun resplandeciente en la raspadura. 
Blando: dúctil: flexible: muy pesa dó? } Es el mas 
puro. — < l&tr+yftá* »7^>*¿Vy *(&iu y* X ^¿^ZCjfej 

H. DE COLOR DE LATON. 

AMARILLO de latón claro quo tira á bliuioo . Je "^S?^ ^su)^ 
Dioominad e ^ en pqgadidra s ^ « capilar ^ e n hojillfts, T y 
parece que es propia de él la tabla hexágona con las caras 
terminales puestas obliquamente (octaedro segminiforme 
de Haüy). — í >:nt rr*)\^tt/xysi' f *rtsA><* x&) 

Está ligado con plata. 



III. GRIS 

M ARILLO de latón,, claro y - bax o tirando alg© á gris^V otee» 
En muy pequeños granos aplastados con la superfi- 
cie algo áspera y poco lustrosa.^ 4 * >r- u ^ <"^*/ ¿ v 
Peso específico 18,000. 

En el mismo criadero de la platina , y según el Sr. 
Proust, es un oro verde nativo igual al de los joyeros, 
pues ensayado al soplete con bórax tiñe el vidrio como el 

hierro. 



(*) Haüy cita el octaedro regular ó truncado en ios vértices, 
y el cutid forme, que están ea relación cen el cubo y el tetraedro, 
y li doble pirámide octágona apuntada coa quatro caras del gra- 
nate, que por su pequenez no pudo asegurarse si tenia los mismos 
ángulos. 
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■■S e llalla ú wo cu montaña» p»mitivao, de tffíBwi " 
ekm y da capas on vctao y oapaoj comunmente con quar - 
20 y pirita oulfúre»^ para vea con copato caliao i 

MERCURIO, 

NATIVO. 

BLANCO de estaño. 
En globulillos diseminados. 

Resplandeciente de lustre metálico. 
Opaco. 

Líquido sin mojar. 
Muy frió al tacto. 

Muy pesado ; peso específico 13,581. 

En el Palatinado hay ampollas de cinabrio roxas 
por dentro, negruzcas por fuera con azogue nativo en lo 
interior. Wérner tiene un pedazo raro en que los globuli- 
tos de azogue están revestidos de películas cristalinas y 
agrupados muchos con hierro pardo ocráceo ; también el 
mercurio córneo lo reviste ottas veces en ampollitas seme- 
jantes : quizá en aquel caso el azufre y en este los ácidos 
sulfúrico y muriático se combinaron con el mercurio. (\) 

AMALGAMA. Telia natural 

ENTRE blanca de estaño y de plata. 
Diseminada, en hojillas pegadas y en glóbulos, y se- 
gún Haüy en octaedros con las aristas poco truncadas, ó 
fuertemente truncadas formando dodecaedros romboida- 
les, y estos á veces con sus aristas también truncadas, y 
lo mismo las esquinas del octaedro supuesto primitivo, f?; 
Por fuera de resplandeciente á poco lustrosa. 
Por dentro lustrosa y resplandeciente de lustre 
metálico, y varía su consistencia desde semüíquida hasta 
sólida según tiene mas mercurio ó plata en su combina- 
ción: aquella se dexa apretar, y esta salta y tiene textura 
concoidea pequeña: entrambas crugen cortadas con un 
cuchillo. 



d5) , 

Muy pesada. ¿*&< ' ^ y¿*</¿^ — ^ 

MERCURIO CÓRNEO. 
Véase la pág. 159' del primer tomo. 
MERCURIO HEPATICO. 

L COMPACTO. 

ENTRE gris de plomo y roxo de cochinilla obscuros. 
Generalmente en masas , quizá tambbn diseminado. 
Por dentro poco centellante de lustre metálico, casi 
solo semimetálico. 

Textura igual que pasa á desigual de grano fino. 
Fragmentos poco agudos que se gastan fácilmente 
en los bordes y esquinas. 
Opaco. 

Raspadura roxa de cochinilla obscura y lustrosa. 
Blando: -alge- dócil': muy pesado. Solo en Idria y 
en el Real de Tasco. \ \ '^yr^^c^ e. v /^^'V^-^^ 

II. APIZARRADO. 

TIRA mas á roxo que el anterior , y al mismo tiempo 
algo á negro. 

En masas, v faf^v****?*** 7 * s *i* % ? CJ í 1 £ ih ■ / "<6 ) 

En las raxas de la textura 'pizarreña lustroso de (4/ 
- lus t re quo oc - acerca á metálico : la textura transversal fuer- 
temente centellante de lustre» semimetálico. 

• Textura principal pizarreña en láminas curvas 
gruesas y cortas : transversal igual. 

Fragmentos esquinados indeterminadamente , ó en 
pequeñas rodaxas. 

Opaco. 

Raspadura lustrosa , y entre roxa de cochinilla y 
escarlata. 

Blando : entre agrio y dócil. 

Sumamente quebradizo : muy pesado;** £ f*?^*/ é)$>¿6 
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CINABRIO (*). 



I. OBSCURO. 




OXO de cochinilla que pasa por un lado al de car- 
, min y por otro á gris de plomo. 



Comúnmente en masas y diseminado , á veces en 
pegaduras, rara vez nudoso y con freqüencia cristalizado 
p e r s»^ío se distinguen bien los cristales por su pequenez y 
estar muy incorporados formando comunmente películas 
encostradas <*«r<y /¿xTttKjfr A? ¿¿j 

Pot 1 fuora los cristal e s resplandeciente s. 

Por dentro lustroso ó poco lustroso , y aun cente- 
llante, según la textura: los primeros de lustre de diaman- 
te , el último de lustre semimetálico. 

Textura imperfecta hojosa y aun perfecta", ; y pa- 
sando á una especie de hojosa curva 5 á veces compacta y 
desigual de grano gruooo y pequeño, <* 

Fragmentos algo romos que se gastan con facilidad. 

El hojostTÜene partes separadas granudas peque- 
ñas y finas aunque algo confusas; ! < ¿V 

En masas opaco, rara vez trasluciente en los bor- 
des i en cristales semitransparente. 

Raspadura lustrosa y de un roxo de escarlata sucio. 

Muy blando que pasa á blando: dócil. 

Quebradizo: muy pesado j peso específico del de 
Almadén 6,9022;, ¿e . &) fG*J>4* x ¿ * &?n¿irvec A 

(í) J l)e Kinnabarisy y según algunos de Kinabra mal olor, por 
el que suponían desprenderse al arrancarlo. No conozco mas que 
el de Idria. que llama Boru cinabrio alcalino, que de olor hepático 
por frotamiento. 

(**) La cristalización que da el celebre Haiiy es el prisma 
hexágono regular corto biseladas las aristas alternas de cada base, 
alternando las de la superior con las de la inferior, tan fuertemente 
que se tocan Jos biselamientos. Este cristal redondeado é incorpo- 
rado en la matriz parece á veces cubo. Pero en un pedazo de Güah- 
caveüca que me dió el Sr. Barón de Humboldc hay pequeños te- 
traedros perfectos de caras lisas. 
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Comunmente con azogue n a tiúo,ooro de hierro .y 
pirita on montañas de tmnoioion y de capa* . 

El metal acoralado ( korallen ertz) es betunpizarra 
con cinabrio diseminado según Wérner ; pero Kársten y 
Widenmann lo han visto con petrificaciones de pequeñas 
conchas. 

II. SUBIDO. 

I~J OXO de escarlata subido. 
]V En masas y diseminado, rara vez en pegaduras. 

Centellante de una especie de lustre de seda , mu- 
chas veces mate. 

Textura entre fibrosa y terrosa finas; la principal 
mas fibrosa y mas terrosa la transversal. 

Fragmentos algo romos que se gastan fácilmente. 

Opaco : tizna algo. 

Mas lustroso en la raspadura. 

Muy blando, en partes desmoronadizo. 

Algo dócil. 

Sumamente quebradizo. 
Arido y pesado. 

Especialmente en el Palatinado: en los paises del 

Norte de Europa parece fiiltar enteramente el cinabrio. 
+/e A¿k¿¿x ;¿v^y//<V*!?ft ^/ ///c/w • y? re** fe- 
Va. ETIOPE MINERAL. 

NEGRO agrisado obscuro. 
Diseminado y en revestimiento terroso sobre otros 
minerales de azogue.. 

Mate: desmoronadizo. 
Tizna mucho y es poco pesado. 
Lo hay en Tasco , y merece citarse como especie 
de cinabrio, suponiendo que tenga las mismas partes cons- 
titutivas. 

PLATA. 

NATIVA. Aquí Plata blanca. 

SU color blanco de plata está freqüentemente tomado 
de amarillento , pardusco y negro agrisado. 
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En masas, diseminada, en pegaduras y chapas, den- 
ticular , filamentosa , capilar y en forma de fieltro ( como 
la de Zacatecas) , déñdríticá , en racimos, reticular, en 
hojillas, nudosa'y cristalizada. 

En dobles pirámides quadrangulares, en cubo-oc- 
taedros, en largos paralelepípedos y cubos ( ?los cristales pe- 
queños y muy pequeños agrupados en oartaa , o n dcndri 
ta3 y rcticularmento. ¿^^iyt^dzt/eyi s¿*^%y 

Algunas figuras tienen la superficie rayada"^ poco 
lustrosa; los cristales lustrosos de lustre metálico. 

Por dentro fuertemente centellante del mismo. 

Textura ganchosa. \ 

Fragmentos algo romos. 

Opaca. 

En la raspadura lustrosa casi resplandeciente. 
Blanda: dúctil : flexible : muy pooada ,/^/ 

ELECTRO. Plata con oro. 

ENTRE blanco de plata y amarillo de latón claro : no 
se toma 

Diseminado, en pegaduras y freqüentemente en 
hojillas; ^ ¿/ 7/ ^'¿'^¿¿¿r/'X . 

Por fuera resplandeciente y lu3troso de luotro me 

tálico. i ''• ' ; ' *> / - 1 *?« 74** fev ; f -r j : . *- / Á$ ) 

Algo mas pesado que la común. 

Pasa al oro de color de latón. 

En Schlangenberg en Siberia- /; 

PLATA ANTIMONIAL. 

ENTRE blanca de plata y de estaño, acercándose mas 
á veces á una que á otra. Se halla tomada en su cria- 
dero de amarillo dd oro, blanco de plata ó negro, ó se 
toma al ayre de gris , amarillo , de pecho de paloma ó 
hierro pavonado. 

En masas, diseminada, arriñonada (?) y cristalizada. 
En prismas quadrangulares algo obliquángulos y 
medianos./?/ 



trié/ ¿&¿<j^^ ¿xv'/w. 
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En prismas hexágonos perfectos ó con las aristas 
laterales truncadas, tomando á veces un aspecto cilindri- 
co, y en tablas he^ágonas.^*-^ oSfcw a) 

La superficie de los prismas rayada comunmente á 
lo largo y puco lustrosa , á veces centellante. ^/ &> 

Por dentro lustrosa y resplandeciente de lustre 
metálico. 

Textura hojosa, en una dirección y en lao demás 
■p arece concoidea muy plana, ¿ <*ty* ¿twe». sa**~¿<& 
Fragmentos algo romos. 

Partes separadas granudas medianas, pequeñas y 

finas. 

Resplandeciente en la raspadura. 

Blanda que se acerca á semidura; . / 
/ Agria ( ■ ?) ; muy pesada; su peso específico según el 
Consejero de minas de Selb 10,000: el mismo Selb la ana- 
lizó el primero y sacó 70 á 75 por 100 de plata, y lo de- 
mas de antimonio con algo de hierro;^ ///¿yvur&A 67 

Al soplete se funde fácilmente volatilizándose el 
antimonio en humo blanco sin el menor olor de ajo : si se 
continua soplando hasta que ya no humee, queda el glo- 
bulito de plata con una escoria negra que tiñe de verde 
el vidrio de bórax. 

Se halla j unto á Altwolf¿iefa en Fir3 t ctiberg oon pla i 
ta nativa en copino ouliaou ¿vttí en r>**iZz*¡+z¿y /^ >*/ (¿y 

Son de Widenmann esta descripción y la siguien- 
te. Es extraño que describa la plata antimonial como agria, 
habiéndola puesto en los caracteres por exemplo de dócil, 
y así creo que es por no haberla visto, aunque dice el Sr. 
Espiñeyra que la hay en Guanaxuato. V. núm. 16 de los 
An. de Ciencias naturales, y el Arsénico platoso. 



EGRO agrisado que tira mas ó ménos á negro de 



CARBONATO DE PLATA. 




En masas y diseminado. 



D 



r 
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Por dentro pasa de poco centellante á lustroso de 
lustre metálico. 

Textura desigual de grano fino que se confunde 
con la terrosa. 

Fragmentos algo romos. 

Toma mas lustre en la raspadura. 

Blando: entre agrio y dócil y muy pesado. 

Hace bastante efervescencia con los ácidos. 

Al soplete se reduce fácilmente : con vidrio de bó- 
rax hace mucha efervescencia y da sucesivamente muchos 
globulitos de plata que al enfriarse se ponen negros. 

Según el Consejero Selb se compone de 72,50 par- 
tes de plata; 12 de ácido carbónico; 15,50 de carbonato 
de antimonio , con algo de oxido de cobre , aunque se 
quería asegurar de esta última parte constitutiva por otra 
nueva análisis. 

Se ha hallado escasamente en la misma mina de 
San Wenceslao que la anterior con plata nativa y sulfú- 
rea y cobre gris, y con espato pesado blanco ó calizo. 



E 



PLATA CORNEA. 
STA descrita la común en la pág. 160 del primer to- 
mo , y se puede añadir el curioso carácter del C. Gi~ 
llet, que se reduce á resollar fuertemente por algunos se- 
gundos sobre un pedazo de hierro, ó mas bien de zinc, y 
frotar sobre él la plata córnea , con lo que queda cubierto 
de plata nativa el parage frotado. 
No conozco la arcillosa. 



POLVORILLA DE PLATA. 
JfEGRA azulada que confina con gris de plomo obs- 
curo y negruzco. 
En masas , diseminada , en pegaduras , cariada y 
ojosa , en revestimiento, y llenando las oquedades de la 
plata córnea. 

Por dentro poco centellante. ¿ ^ a-M^r*/ A*/;; * 
Textura terrosa que se acerca á veces á desiguaL 



(90/ 



(1/ Wn<$ c?-aJ ^*z^^ >fe/^^ 
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Fragmentos romos: opaca. 

Toma lustre metálico en la raspadura. 

Muy blanda , casi desmoronadiza. 
Dócil que se acerca á dúctil. 
Quebradiza: pesada. 

Siempre con plata sulfúrea y córnea: - > x (/> 

Dicen que hace efervescencia, lo que no he obser- 
vado en la que abunda aquí con rosicler obscuro, ni tam- 
poco Widenmann , pues no lo trae ¿ si la hace será por 
descomponerse el ácido nítrico. 

Este autor dice que se funde fácilmente al soplete 
en una especie de escoria , quando se le da desde luego 
mucho fuego ; pero si se calienta poco á poco, se volatiliza 
el azufre, y también según le pareció algún arsénico, y 
queda un globulito de píata algo mate. 



PLATA SULFÚREA. Mine ti argent vitreuse(*\ 
Azul plowi llosa ¿ negrillo , petlanque negro. 

COLOR gris de plomo ofeceuró^ que se acerca freqüen- 
temente á negro azulado: se toma de negro. 
En masas, diseminada, en pegaduras, y rara vez 
enchapas: las figuras particulares y regulares coinciden 
casi con las de la plata nativa, y así se halla denticular, 
filamentosa, capilar, dendrítica, arriñonada, coagulada, 
culi impresiones , cariada,^ ramosa, ^K7/¿w,^ e*% . 



(*) En el siglo iój én que las minas de Saxonia y Bohemia da- 
ban tanta plata córnea , se llamó glasertz ó metal vidrioso según 
ÁlatheMo y Fabricio : después que escaseó cuteramente se aplicó 
el mismo nombre á la sulfúrea como sinónimo de gíantzertz ó me- 
tal lustroso según Henckel, aunque en contradicción con su ducti- 
lidad, opacidad y blandura 5 y no es de extrañar que se traduxese 
min:¡\i vitrea, pues Cartheuser traduxo wcisguldcn, argsntum flore- 
noruvi. y otros Quriferurfcy quando solo indica que los antiguos Ale- 
manes llamaban á los metales blancos de valor ivcisguitisch, y á los 
. roxos rot/igultiscli. porque de una mina de plata decian que valia 
sis rij/f. 



IE9SESEE51HÍBÍ 

Las cristalizaciones que cita Haüy son: el cubo, el 
cristal medio entre este y el octaedro, ó el que llama cubo' 
octaedro, el octaedro y el dodecaedro romboidal ó pris- 1 
ma hexágono apuntado obtusamente con tres caras pues- 
tas sobre Lis aristas alternas; estos son mas raros, y se ha- 
llan como los cubos con las aristas truncadas: los octae-> 
dros están agrupados formando prismas ó ramos , escalas ; 
ó sartas. 

Wérner cita como cristalizaciones raras el prisma 
quadrangular rectángulo apuntado con quatro caras sobre 
las laterales ( de Guanaxuatp) y \os prismas hexágonos lar- 
gos y anchos adherentes por sus caras anchas, y el pris- 
ma octágono corto y grueso apuntado en los dos extre- 
mos : yo he visto de Guanaxuato la doble pirámide octá- 
gona del granate, apuntada con quatro caras, y truncadas 
las esquinas alternas. 

Los cristales rara vez medianos, por lo común pe- 
queños y muy pequeños : su supurñeíe lian y luotrooa , -é» 
á spera y c entellante, af* ¡ t*v*jp£¿wr*eM&?f} 

Por dentro en la textura reciente lustrosa ó poca 
lustrosa de lustre metálico. 

Textura en pequeñas concoides, ó desigual de gra- 
no fino quando pasa á polvorilla (*) 

Fragmentos romos. 

Opaca: resplandeciente en la raspadura. 
Blanda: dúctil: '> ^ . 

J*oeo Héxible y muy pesada; peso específico 6,9099. 

Pasa á plata nativa , plata ági ía y córnea. 

Al soplete se funde muy fácilmente, y pierde suc- 
cesivamente el azufre, hasta dexar el glóbulo de plata pu- 
ro — / /¿^/^^/<^^ .j/^^ ^t^TT/^^^z ¿cc*é%k 



(*) Ea Ramos la hay en masas de texiura hojosa y sutilmente 
rayada en plumas- 

(**) En el Pa vellón en Sombrerete hay pi:smas hexágonos de 9 
lincas de largo apuntados coa doce caras, concurriendo cada dos 
en ángulo obiuso sobre las laterales , y apianados otra vez con 
seis puestas sobre las aristas, obtusas, y fuertemente truncada la 



en ^-^y ^^^^yt^^^ 



¿Zi^ ¿MÁ*¿ír; \ ¿aj 
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PLATA AGRIA. Azul acerada. 

NEGRA de hierro que tira á gris de plomo: á veces 
con los colores del hierro pavonado. 
En masas, finamente diseminada en galena, en pe- 
gaduras y cristalizada. 

En prismas hexágonos apuntados con quatro ó seis 
caras sobre las laterales y truncado el apuntamiento. 

En tablas hexágonas perfectas, ó con las caras con- 
vexas , pasando á lentes que todavía conservan las seis 
aristas terminales , y muy rara vez en pequeñas pirámides 
triangulares sencillas: las tablas se atraviesan á veces en 
ferina céhriah W*v £**¿>v&&/ ^ ¿ ^L^^^ xy^^i^^^ (// 
Las caras de los cristales, especialmente de los pris- 
mas , rayadas á/ W fatigó y lustrosas y aun resplandecientes/."? > 

Por dentro lustrosa que se acerca á poco lustrosa 
de lustre metálico. 

En masas tiene textura desigual de grano pequeño, 
y se acerca frecuentemente á plata gris ; en cristales coa- 
coidea pequeña. ^ ^«/^(i» 
Fragmentos poco agudos. ^ ^; * 

Opaca c&rijé*****. 

Blanda. ^ * 

Agria; alguna pasa á dócil: r - ' ^ 4 
Entre pesada y muy pesada^ ' ^ 
Pasa á plata gris, sulfúrea y rosicler. 
Al soplete se volatilizan según Widenmann el an- 
timonio , el azufre y el arsénico , pegándose al carbón en 



esquina del apuntamiento : hs caras laterales lisas , de color gris 
de piorno como eJ interior y casi resplandecientes : textura con- 
coidea pequeña: raspadura leí mismo color pero muy obscuro: 
blanda y dócil solamente. 

Al soplete se red u jen sin olor de ajo, dexando en el carbón 
una pegadura blanca y amarilla ) no tiñen al bórax: ¿tendrán 
solo azufre y antimonio y formarán el paso de la plata sulfúrea al 
rosicler i 
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parte en forma de cal amarillenta, y queda el globulito 
de plata, (aunque impuro sino se agrega un poquito do 
mero y después bórax), — * ¿ £<*¿¿¿x &m*> ¿K *.->i¿t- (y 

ROSICLER. Petlanque roxo, 
L OBSCURO. 

(1 ) 

ENTRE roxo de cochinilla y gris de plomó : á veces 
negro de hierro superncialmente , ó con los colores 
del hierro pavonado, 

En masas , diseminado , en chapas y pegaduras , y 
freqüentemente cristalizado. L ^ nt M „ 

En prismas hexágonos apuntados,, con tres caras 
puestas sobre las aristas laterales alternas 5 ó^con seis pues- 
tas sobre las caras laterálesrá veces tienen estos las aristas 
laterales biseladas (*) 

Los cristales por lo comutf pequeños en compañía 
de plata agria también cristalizada: su superficie lisa y res- 
plandeciente: £ MtCt t rc//;*>rr^y^ T F (¿) 

Por dentre^oco lustroso ó centellante , casi siem- 
pre de un lustre entre diamante ¿-metálico. (¿) 

Textura de los cristales concoidea; de las demás fi- 
guras desigual de grano grueso ó pequeño , y á veces im- 
perfectamente hojosa. 

Fragmentos poco agudos. 

Partes separadas granudas medianas. 



(*) El C. Haüy cita prismas hexágonos apuntados con tres ca- 
ras sobre las aristas laterales alternas y truncada la esquina 
del apuntamiento, ó solo las aristas , ó biseladas estas y después 
truncadas, ó truncadas las aristas del apuntamiento y Jas que están 
entre las caras del prisma y del apuntamiento, y también las esqui- 
nas alternas comprehendidas por quatro caras , ó truncadas las 
aristas del apuntamiento y las laterales del prisma, ó generalmen- 
te todas las aristas. Estos cristales me parece serán del rosicler 
obscuro. Widcnmann trae en esta especie el prisma hexágono apun- 
tado con seis caras y luego con tres sobre las aristas mas obtusas. 



(V *¿rr *~ ^^^y, 

(~~^¿?yrTt&^ V^?*^ ^/ ^ttrf ^¿ &¿ n _ 

¿7Xs>*, 0¿AU?*>^^<>~~<^ ¿^^**^^¿£)jaL2 
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Opaco, á lo mas poco trasluciente en los bordes ; 
los cristales generalmente traslucientes , á vece» casi jemi r 

Raspadura roxa de cochinilla, mas ó ménos obs- 
cura y algo lustrosa. 
Blando. 

Entre ágrio y dócil: ?éi*&M¿ PfP 

Pesado en bastante grado algo mas que el siguien- 
te; peso específico gfrg8S6 . * £ 7&0<¿*X* 

Chisporrotea y salta bastante al soplete según Wi- 
denrnann , después comienza á humear algo, y dexa un 
glóbulo dé plata en el carbón: seguramente se acelera 
la reducción añadiendo como dice el Sr. Proust un peda- 
cito de alambre de hierro y bórax. — i te *** **¿tes£zgy {// 

II. CLARO. 



ENTRE roxo de cangro y cochinilla, que tira á veces 
mucho á gris de plomo. 

En masas , diseminado , en pegaduras , muy rara 
vez en racimos , y cristalizado mas comunmente en pirá- 
mides que en prismas , á saber : 

En pirámides hexágonas sencillas agudas , en que 
cada dos caras concurren, como en el espato calizo, en un 
ángulo muy obtuso, y apuntadas con tres caras puestas 
sobre las aristas mas obtusas y truncadas las aristas del 
apuntamiento: son pequeñas y medianas. 

En pirámides semejantes perfectas de igual tama- 
ño ó apuntadas con seis caras sobre las laterales. 

En prismas hexágonos pequeños y muy pequeños; 

Y apuntados muy agudamente con seis caras pues* 
tas sobre las laterales, y luego obtusamente con otras seis 
sobre las caras del apuntamiento anterior. 

Y en prismas como agujas amontonados en mano* 
jos ó dispuestos reticuíarmente. 

Las dobles pirámides hexágonas con las aristas 
ménos obtusas truncadas ó apuntadas con seis caras y 
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truncados los vértices que trae el C. Haüy son de esta 

.-especie. 

Los prismas lisos y lustrosos ó resplandecientes: las 
pirámides rayadas übliquamente al través convergiendo 
como en el espato calizo hacia la base común en las aris- 
tas mas obtusas, 

Por dentro pasa de lustroso á poco lustroso de lus- 
tre de diamante que se acerca mas ó ménos á murálico. 

Textura concoidea plana tirando mas á hojosa que 
en el obscuro ó desigual de grano íttte.v^. *£o. 

Fragmentos algo romos. 

En masas trasluciente en los bordes ó del todo: 
los cristales semitransparentes y transparentes. 

Raspadura roxa de aurora y lustrosa. t \ 

Blando , dócil y algo ménos pesado que el obscu- 
ro; peso especírico 5,5637 .* ' ¿C ^6V> 

Pasa á rosicler obscuro y á rexalgar. 

Este c3 el que se cria espe cialmente con ar -sénko 
■a ti L ivo y placa 3ulfúrca . / ■.^ <^ . s< / O) 

Al soplete chisporrotea muchísimo según Widen- 
man, da humo blanco que huele á azufre, y dexa un glo- 
bulito de plata. 

COBRE. 
NATIVO. 

ROXO de cobre tomado de pardo, ^ ¿^¿#sw¿Zfi*¿&?'(¿ f j 
En masas, diseminado, en pegaduras, rara vez en 
chapas , muchas veces en piedras rodadas , capilar , en ra- 
cimos y en forma de coliflor, dendrítico, ramoso, en hoji- 
llas , nudoso^y cristalizado. # <^>* l***f*re, 

En cubos perfectos, y con aristas y esquinas trun- 
cadas, octaedros, y cubo-octaedros, y 6r* ef s^¿>s<¿¿d 

Prismas hexágonos cortos apuntados en los dos ex- 
tremos con seis caras sobre las laterales , los quales se acer- 
can á tablas que se atraviesan en cruz : los prismas son tan 
pequeños que no pudo el C. Haüy determinar con exácti- 
tud sus ángulos. 



{//. e-n ei Át^y ^ >*> ■<.'■> 

Sor ¿fe*C&0 ¿zrt^u ak^fz*** 4¿r&^v 

I r / *y » 

C5) ^ea-rr^zc^ ¿* v*¿>óe¿ e/aúrd', foh**,^ £^£^^^2^^ ~ ^¡r 
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Los cristales pequeños y muy pequeños*. i rsssf/) 
Por den t ro y fuera \jülo luairuat» de Iullil uiilalitiy. 

Textura ganchosa. 

Fragmentos algo romos» 

Casi resplandeciente en la raspadura, 

B l and a » *se-/n7$4**+ -y - y <<- ^A?. 

Perfectamente dúctil. 

Flexible. 

Muy frío y muy pesado ; peso específico del de Si- 
beria 8,5844. 

Siempre con ocre: de hierro pardo y roxo, á veces 
con malaquita y cobre verde. 

COBRE SULFÚREO. 

I. DÚCTIL. 

Está descrito en las tablas de Kársten pág. 53. 

II. COMUN. 

GRIS de plomc nWo mcio ó menos claro ü o bsewe» ge- 
neralmente mas claro que la plata sulfúrea; quando 
esca tomado en la textura de azul ó de hierro pavonado, 
se acerca al cobre abigarrado. 

En masas, diseminadcTy rara vez en pegaduras. 
Por dei] tro inertemente centellante, que pasa á 
poco lustroso, ele lustre' metálico. 

Textura compacta que pasa á confundirse de la 
concoidea en grandes y pequeñas concoides con la desigual 
de grano pequeño y fino. Av^//<r/.t rf/**u ^s^< f W 
Fragmentos poco agudos. 
En la raspadura casi resplandeciente. 
Blando. 

En sumo grade dócür. /¿ in&¿7&r*Zt* 

Pesado; peso específico de 4,81 á 5,338. t ^ ( C) 

Se encuentra mas bien con ocre de hierro roxo que 

con pardo, y con malaquita y cobre verde , mas rara vez 

cui cobre abigarrado. 

E 
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Al soplete se funde fácilmente seguh Widenmann, 
sin dar olor, y el globulko se cubre tú enfriarse de una 
tela obscura, aunque en rusiente esté bien claro: también 
en este estado despide muchísimas chispitas metálicas, que 
hacen disminuir el glóbulo principal. Coa bórax da un bello 
vidrio de color de esmeralda. — ; \ ec¿ ¿* (tj 

III. HOJOSO. 

(1 RIS de plomo baxo. 
Jf En masas, diseminado y rarísima vez cristalizado en 
ta b lac hcxágonao coa las ariotaj laterales truncadas, do 
flfciperficio lisa y luotrooa . // >- '*> a&ajp*»* & f% ; 

Por dentrd-^oco lastroso de lustre metálico. 
Textura hojosa bastante plana, aunque algo confusa/^? 
Fragmentos romos. 

Partes separadas granudas medianas pequeñas/*7 
Conviene en lo demás con el anterior y es «ape.fov 
Las espigas de Frankenberg en Hesse, que constan 
por la mayor parte de cobre suküreo, blanco y gris, las 
tenia el famoso Blumenbach por petrificaciones de gramí- 
neas desconocidas , y por consiguiente no de la phalaris 
bulbosa ( no pulpos a¡ como escriben Widenmann y su tra- 
ductor), 

COBRE ABIGARRADO. 
Tf% ECIEN partido está su color entre roxo de cobre y 
JV pardo de tumbaga; pero pronto se toma de violado, 
luego de azul celeste y al fin de verde: un mismo pedazo 
está abigarrado de estos colores. 

En masas, diseminado, en pegaduras, en chapas'^ 
rara vez según dicen en octaedros perfectos. 

Por dentro lustroso ae lustre metálico. 

Textura concoidea pequeña imperfecta que se acer- 
ca á la desigual de grano pequeño y también á veces á la 
concoidea ■ ffrando . ■y¿ , /v</ encu^t y . é&í¿n (í?/ 

Fragmentos algo agudos. - 

Conserva su lustre en la raspadura. 

Blando: poco dócil: muy quebradizo. 
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Pesado;/ \ /ira¿\^ #/t >, 
Pasa á cobre sulfúreo y amarillo, 
Al soplete se porta casi como el sulfúreo. 
En montañas primitivas, y mas en las de transí- 
ciony de capas, \ < j£'<¿ , '(/-< 

COBRE AMARILLO. Bronce candeleta ú dorado, 

Nocbistk. 

AMARILLO de latón claro ú obscuro que tira á veces 
al amarillo de oro , y quando se acerca el fósil á pi- 
rita sulfúrea tira al de bronce, y aun al gris de acero, 
quando se aproxima á cobre gris \ el mas claro es del que 
se acerca al cobre blanco. 

Tomado superficialmente y en las raxas de colores 
abigarrados como* e l hingro pavonada y pecho de paloma. 

En masas, diseminado, en pegaduras, espejado,., 
rara vcg dondritiee , arrinonado, en racimos, nudoso, con 
impresiones cúbicas, v freqüentemeiite cristalizado en los 
cristales que se derivan del tetraedro regular. 

En dobles pirámides quadrangulares perfectas ó 
con las aristas tyu nomino. / < V w¿n v ?; .<,,.'¿¿)^ r&***0 

En pirámides triangulares sencillas, también per- 
fectas, ó truncadas las esquinas igualmente, ó la del vér- 
tice mucho mas que las otras tomando el aspecto de tablas: 
Y en cristales gemelos compuestos de estas tablas 
hexágonas con las caras terminales alternando. El C. Haüy 
concibe este último como dos mitades de octaedro que 
han dado un sexto de vuelta imo sobre otro, desuerte 
que las caras triangulares forman ángulos entrantes y 
las trapecias salientes. También cita como cristal de este 
género el tetraedro con las aristas fuertemente biseladas , 
de modo que resulte una pirámide triangular obtusa sobre 
cada cara; aquí ius hay medianos con las aristas poco bi- 
seladas. 

Los cristales rara vez bien distintos ; son medianos 
y pequeños: su superficie lisa y de resplandeciente varía 



hasta centellante: la del arriñoüado y en racimos áspera 
y lustrosa. 

Por dentro poco lustroso que pasa á centellante ó 
á resplandeciente según la textura. 

* ^ La propia suya es la desigual de todos granos que 
pasa á igual y no tiene lustre, y aquí muchas veces á con- 
coidea grande y plana y tiene el mayor lustre. 

Fragmentos poco agudos: los de la textura con- 
coidea agudos. 

Semiduró y á veces blando. 

Agrio : quebradizo. 

Pesado en poco grado ; peso específico 4,3154. (2) 

Al soplete salta y chisporrotea mucho al principio 
según Widenmann, luego humea con olor de azufre, fun- 
diéndose en glóbulo negro en que esta el cobre oxidado y 
con bórax da un hermoso vidrio verde. 

El claro tiene mános cobre y mas azufre, lo que 
es común al rosicler y demás metales de que hay especies 
claras y obscuras. 

Se halla en votcio» mantoo y capas. En Cornu mlle» 
hayfigttrafl rarao^y muy horniosa s do cobro amarillo. 

COBRE BLANCO. 

BLANCO de plata que se acerca mucho á amarillo de 
latón , y se toma mas de amarillo al ayre. 
En masas y diseminado. 
Poco lustroso de lustre metálico. 
Textura desigual de grano pequeño y fino. 
Fragmentos poco agudos. 
Blando que confina con semiduro. 
Agrio y bastante pesado. 
Frotado con el eslabón no da olor de ajo. 
Al soplete da al principio según Widenmann hu- 
mo blanco con olor de arsénico, y se funde luego en 
escoria negra agrisada. 

Se halla en Saxonia y en Wirtenberg con cobre 
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gris y amarillo , entre los qualfcs forma un género inter- 
medio , y así pasa á uno ú á otro. 

METAL GRIS. 

Roscbgewachs ó plata agria de Hungría. 

Ni tengo descripción ni pedazos. Born dice sola- 
mente que es de color negruzco, por lo común celular, 
esponjoso y como cariado , muy quebradizo y que da pol- 
vo negro. 

POLVORILLA DE COBRE. 

COLOR negro pardusco, j pardo miioco . 
En masas )f en revestimiento en la$ raxas del cobre 
amarillo, y /V tofo* *m c>^</¿>* Je cwh^ 

Consta de partículas mates pulverulentas gruesas 
ó finas y coherentes. 

Tizna poco ó nada. 

Desmoronadiza que á veces confina con sólida. 
Arida y pesada. 

Da al soplete según Widenmann humo que huele 
á azufre , y se funde en una especie de escoria que tiñe 
de verde al vidrio de bórax. 

Parece resultar especialmente de la descomposición 
del cobre amarillo: rinde hasta 40 por 100 de cobre, y así 
sale mas rico en la fundición el cobre amarillo que tiene 
polvorilla i también se halla con malaquita y cobre verde. 

COBRE ROXO. 

I. COMPACTO. 

ENTRE roxo de cochinilla obscuro y gris de plomo. 
En masas $ diseminado, / , ✓ ' '-'Y* 

Por dentro centeílaate^de lustre semimetálico. 
Textura igual que se acerca un poco á veces á con- 
coidea plana. 

Fragmentos poco agudos. 
Opaco. 

Raspadura roxa de, s atigrc y mas lustrosa. 
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Semiduro : agrio : quebradizo: 

Pesado en bastante grado,'// &ar X.^os. -< </?(;/ 

Tiene mucha afinidad con el cobre nativo y se ha- 
llan JUlltOS. — < /i**y /sctrA 1**3 ateaJb-CZ} 

Se disuelve en ácido nítrico con efervescencia de- 
bida al desprendimiento de gas nitroso , por oxidarse mas 
el cobre á costa del ácido. 

II. HOJOSO. 




AS obscuro y roxo, y de consiguiente ménos gris 
. de plomo. • 



En masas, diseminado, en pegaduras, rara vez bul- 
boso, y freqüentemente en cubos ú octaedros perfectos, 
ó cuneiformes, ó con las aristas y esquinas truncadas, y j) 

Los cristale^'jW fuera lisos y-kastr osos- de lustre 
dü diamante . " to*&*¿¿>^ ^>^^ $f ^ 

Por dentro lustroso entre cera y diamante. 

Textura imperfectamente hojosa que pasa á desigual, ó 

Tiene muchas veces partes separadas granudas pe- 
queñas y íinas, algo confusas. 

Opaco , á lo sumo trasluciente en los bordes : los 
cristales' traslucientes, /z¿H.? r ¿+x ¿í: < v*-* cL*~e'*s>j.{p/ 

Raspadura de roxo d e s angro s ubido que tira á ve * 
eco á parduooo y - luotroott . *k ú*¡^&° y / / < l * 0 (&) 

Semiduro: ágrio &c. — itm*&**&st m f&Ai 

ICE CAPILAR. ($) 
TT\ OXO de carmín que se ucurca ul do cochinilla , r/rnífa) 
J^\.. En cristales capilares lustrosos y poco lustrosos de 
lustre de diamante siempre entretejidos , y que parecen 
traslucientes. 

. 

(*) Extraño que' un mineralogista dei tóécáio del difunto Wi- 
deámann no encontrase mas diferencia particular en estas especies 
que la textura, quando es imposible que dos íosiles se diferencien 
solo en este carácter, y no en los demás que tienen tanta rela- 
ción con el , como ei lustre, la transparencia &c. 
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Tiene alguna semejanza con el metal plumoso. 
Este se halla cuino loo ■ pi ' icvM i kmica cm s- nialaquiu . 
y pero - pardo, aunqua mena» fregiieiu^mcnic quu jüUuü u uai 

cobre nativo.^? t*éZ&je^r*G<&¡*^ c***^ 
¿ü&^tfj Al soplete se reduce fácilmente según Widenmann 
sin humo ni olor particular, peto luego se escorifica : hace 
efervescencia con vidrio de bórax, y lo tiñe de verde ama- 
rillento , que parece verdegay donde está ampolloso j en el 
fondo queda siempre un granito de cobre puro. 

COBRE ATABACADO. 

L TERROSO. 

^EL color de nuestro tabaco ú roxo de jacinto que tira 
mas ó ménos á pardo roxizo y pardo cetrino claros. ~(/J 
/isv&> t/ Revistiendo las raías de otros minerales de cobre. 

Consta de partículas mates terrosas íinas y cohe- 

Tizna poco.'/*/*/^' 

Entre pesado y poco pesado. 

Se halla con malaquita y cobre amarillo. 

II. ENDURECIDO. 

loi^ pero ' aum e nta el pardo, se gua-cu*- 
mimiyu i n cantidad dtl eo fe rey y'Cse ce la ilnl liiMHU: 

En masas, ^ \ ier>iLwxfc> , ^ 

Por dentro centellante.' ***** ¿^.ysc/r*? S/* ■ rztr» 
Textura concoidea grande y plana, que pasa á 
igual y á terrosa. 

Fragmentos poco agudos. 
Opaco: poco lustroso en la raspadura. 
Blando, ffcse *¿¿**&¿t á tot^S***** 
Algo agrio > quebradizo y pesadoy**?* ^ - <tt¿*% i} 

Es una mezcla íntima de cobre roxo y ocre pardo. 
Pasa freqüentemente á hierro pardo ocráceo y com- 
pacto concoideo , que en algunas partes se llama cobre de 
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pez (Kupferpechertz ) , y por su poca ley de cobre perte- 
nece d ia familia del hierro. 

Al súplete se pone negro y no puede fundirse por 
sí solo y comunica al vidrio de bórax un verde puerco. 

COBRE AZUL. Azulaque. 

I. COMUN. 

AZUL de esmalte que pasa á veces á celeste. 
Rara vez en masas , por lo común diseminado^ en 

lVlL3LÍlllÍQn'tG). /<éy^/^rw <*/ ^t**^ -¿y *779***p Y-rv*Y¿ J 

Consta de partículas mates pulverulentas mas ó 
ménos coherentes , que^ tiznaru ñ tro 

Desmoronadizo.- &é-m \m¿&>< * ~Zrlc 2^/31 

II. ESTRIADO. 

AZUL de ultramar perfecto mas ó ménos claro ú obs- 
curo. 

Rara vez en masas, sino arriñonado, estalactíti- 
co , celular con la superficie encostradá^y por lo común 
cristalizado. 

En prismas quadrangulares casi rectángulos con dos 
caras anchas y dos angostas , apuntados con quatro caras , 
de las quales las dos opuestas son también mas anchas 
que las otras dos, puestas sobre las aristas. 

A veces parecen tablas hexágonas, y aun quadran- 
gulares , y el apuntamiento por la pequenez de sus caras 
parece bíselamiento : otras están las aristas laterales del 
prisma tan truncadas qué parece prisma octágono (*) . 



(*) Cito estas cristalizaeiones por lo mismo que se diferencian 
de las del carbonato azul artificial que describe el C. Haüy. La 
mas conforme es la tercera que refiere Widenmann, á saber: en 
prismas quadrangulares obliquángulos biselados en los extremos, 
puestas las caras del bíselamiento sobre las aristas laterales agu- 
das , truncadas á veces como las ebtusas aunque ménos: la quarta 
y quinta de Widenman son prismas quadrangulares obliquángulos 
apuntados con seis caras , puestas quatro sobre las aristas latera- 
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Los cristales son pequeños y muy pequeños, rara 
vez medianos , y tienen las caras anchas laterales rayadas 
al través , las angostas á lo largo y las demás lisas y lus- 
trosas ó resplandecientes. * y 9i^r. ¿ s?<*/<Z*s r 

Por dentro lustroso y poco lustroso de lustre de 
vidrio , que se acerca al de diamante. 

Textura en estrias rectas muy angostas y diver- 
gentes en ramilletes ; rara vez hojosa. 

Fragmentos algo romos ó cuneiformes. 

Partes separadas granudas pequeñas y testaeeas 
delgadas y curvas; las últimas son propias de las figuras 
particulares. 

Trasluciente en los bordes, á lo mas trasluciente í 
los cristales lo son del todo y aun transparentes. 

Raspadura azul de esmalte ó celeste. 

Muy blando : ágrio : quebradizo. 

Poco pesado; peso específico 3,6082. 

Hace poca efervescencia con los ácidos. 

El cob^e azul en masas se llamó en otro tiempo 
piedra de Armenia. 

Se pone negro al soplete , y no se fundé por sí 
solo según Widenmann ; en vidrio de bórax se disuelve 
con fuerte efervescencia , y lo tiñe de verde cardenillo 
hermoso , dexando abaxo un granito de cobre puro. 



les truncadas , y dos sobre la > caras anchas en la quarta, y en la. 
quinta dos sobre las aristas agudas, que serán las caras del 
bisclamiento de la tercera , y las otras quatro sobre las caras late- 
rales: los últimos parecen ser los prismas octágonos de Romé de 
V lsle apuntados con seis caras. El otro prisma octágono de Haüy 
biselado obtusamente *eh los extremos resultaría del fuerte bisc- 
lamiento de las aristas agudas del quadrangular. 



F 



(36) 

MALAQUITA. (*) 

í FIBROSA. 

VERDE esmeralda ; algunas variedades- se acercan al 
verde puerro y otras al verde yerba, y cardenillo. 
Rara vez en masas ó arriñonada ; por lo común en 
costras afelpadas , ó en cristales capilares y en agujas 
agrupados á manera de musgos ó en ramilletes: ^ ¿0 

La superficie encostrada y de un verde mas obs- 
curo que la compacta, que siempre tira más á azul. 

Por fuera, lustrosos y poco lustrosos los cristalitos 
de lustre; de diamante;, las demás figuras de lustre de seda. 
Por dentro lustrosa &e- lustre de seda.. 
Textura fibrosa finá 5 divergente en ramilletes:; rara 
vez en e.strias angostas. 

Fragmentos cuneiformes. 

La que está en masas tiene^'fxirtes separadas gra- 
nudas medianas y pequeñas, < , ■ > - * - / ^ 

Opaca: los, cristales delgados traslucientes en los 
bordes. - . i« **¿«Zu¿k ' < < t • > - . 

Muy Blanda : algo agria : quebradiza y poco pesa- 
da; peso específico 3,5^*8 . * i* Ó> ; ; '%¡¡!? r A x¿h- 

Abunda en el Banato en Hungría y en Molina de 
Aragón. 

H. COMPACTA. 

ENTRE verde esmeralda y cardenillo, y las mas veces 
cubierta como de un roció blanco verdoso, tanto en 
la superficie como en las raxas de separación. ^ cfrifrj 

A veces en masas, diseminada, en pegaduras ; mas 
comunmente globosa, arriñonada, en racimos, bulbosa, 
celular^ & nudosa: la superficie áspera*y^r ara vez lisa., y 
¿><9 .-r*> /<> Pe^ft t cr a mate? &ÍrÍ53S& y 

Por dentro varía el lustre según la textura, pasan» 
do de mate á centellante y poco lustroso de lustre de seda. 



(*) Bel color de las malvas > al que pretendían que se aseme- 
jaba. 
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La textura pasa de desigual de grano pequeño á 
igual y muy sutilmente fibrosa , y á imperfectamente con- 
coidea. 

Tiene generalmente partes separadas testaceas del- 
gadas y curvas en la dirección de la superficie y á veces 
cuneiformes !:"por lo común alternan los cascos de color 
claro y obscuro. 

Opaca, y solo quando se acerca á cobre verde, 
trasluciente en los bordes. — Aúys^^^^ *~ft* 

Blanda ^ue j>e, ^ecca á semidura. 
/ ~£<3 Agria : quobrafliga' y poco pesada; peso csp. ^y^2\( ; ) 
es singular que pesen tan poco estos metales siendo el 
cobre tan pesado. 

Casi toda la malaquita de Siberia es compacta. 

Esta y la anterior hacen fuerte efervescencia con 
los ácidos , y al soplete dice Widenmann que saltan y 
chisporrotean mucho , se ponen negras , no se funden de 
por sí, hacen mucha efervescencia con el vidrio de bórax, 
y lo tiñen de verde obscuro que tira algo á amarillo. r~(3) 

En Tirol se prepara un color de este género y el 
anterior: también se pule el último, y entonces hace buen 
efecto por las varias zonas concéntricas que presenta, de- 
suerte que se puede llamar casi el alabastro de los meta- 
les , como dice el C. Haüy. 

COBRE AZUL BE ESPLIEGO. 

Está descrito en la nota de las tablas de Kársten pág. 54. 

COBRE ARENOSO. 
TACAMIT de Blumenbach , porque parece que lo 
halló Dombey junto á At acama en el Perú. Arena 
verde de Dombey. Véanse las notas de las tablas de Kárs- 
ten pág. 55. 

COBRE VERDE. 
I. COMUN. 

AVECES se acerca su color verde cardenillo t de di- 
versos grados al verde esmeralda. - '*<? 
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En masas,, y en revestimiento;/*^* />/ 

Por dentro lustroso 'de lustre de pera? solo el ter- 
roso es mate. 

Textura en pequeñas concoides ¿ solo á veces desi- 
gual de grano fino y terrosa. 

Fragmentos poco agudos. 

Por lo común trasluciente en los bordes; el terro- 
so opaco. 

Blando y muy blando , acercándose á veces á des- 
moronadizo. 

Poco agrio: quebradizo: frió y poco pesado; {¿) 

No hace efervescencia \ y pasa á malaquita y á co- 
bre verde ferruginoso. 

Es raro. 

Se porta al soplete. ? como el cobre atabacado se- 
gún Widenmann. — J¡¿ V/. c e*< &tri,rr%y <<i'yí>^ 
II. HIDRÓFANO. 

SU color verde cardenillo claro tira á verdinegro: con 
colores superficiales blanco y gris verdoso y azul de 
espliego. 

Arriñonado y en racimos. 
Por fuera mate , con el contacto lustroso. 
Textura concoidea plana que se acerca á igual. 
Partes separadas granudas medianas y pequeñas. 
Raspadura blanca verdosa y de verde cardenillo 

claro. 

De blando pasa á semiduro* 
Muy quebradizo. 
Se pega á la lengua. 

Metido en agua se vuelve mas trasluciente en los 

bordes. 

Criadero Real de Xacala. 

COBRE VERDE FERRUGINOSO. 
I. TERROSO. 

DE un verde pistacho claro que se acerca mucho fre- 
qüeatemente, á verde aceytuna. 
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En masas, y diseminado en partes medianas y finas. O) 
Mate y textura terrosa. 
Fragmentos muy romos. 

Muy blando , pasando á desmoronadizo, y (?/ 
Pooo ágrio : árido: poco frió y poco pesado. — cr¿o( J 

II. ESCORIOSO Ú CONCOIDEO. 

Y EItDE pistacho acercándo s e a voceo al verde -puerro. (A) 
En masas , mas rara vez diseminado. 
Poco lustroso que pasa á lustroso de lustre de cera. 
Textura concoidea pequeña. 
Fragmentos algo agudos. c-. 
O paco. — c f ¿& t f h ' \ * 

Blando , y casi muy blando. 
Ágrio : quebradizo : algo frió. 
Poco pesado pasando á pesado. 
Es muy raro. 

Ambos parecen una mezcla íntima constante de 
ocre pardo ferruginoso y cobre verde. Véase mi nota en 
las tablas de Kársten pág. 56. 

Don Federico Sonneschmid cita de el Asiento de 
la Pechuga un cobre verde escorioso en prismas hexágonos 
apuntados con tres caras puestas sobre las laterales alternas; 




E STA dcocrito on el pr i mer fnmn pág t6t; ppm se d e- 
bo agregar quo la raopadura d#l verd e carde nillo coa- 
t extura catriadft en estrellas 00 do el micmo ^ color j tamb ién 
so añadirá con Widcnmaftfl qu? s < ¡? cristaliza ea grismas 
hexágonoo con quatro camo mas gt'ando& ^u^-'Genet^feft 
e n angtiloy muy obtuooo , bioolad a s en l es-ea ^m o s pues- 
tas- seta coras sohrft 1 ;i s dos 1 a te ra le a^ms-aagost as. 

Al - sopl e te sübre carbón detonan loa crist a les capi - 
lama, dan humo - aracnieal j y so &uiden~eix glóbulo gjpis-, 
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El cristalizado on «uboo oo hincha ál prinoipio algo 
til ooplutQi no da tanto humo arcoiiidal, y tarda biog w 
ft m di rse en glóbulo grío metálico 9 que con , b ó rax - n o que^ 
da tan pitf Q cohio - q1 otr o. 

HIERRO. 




RIS de acero claro que se acerca algo al blanco de 
plata, quando no está cubierto de ocre pardo. 



En masas , ramoso y nudoso. 

Su superficie entre áspera y lisa, y centellante. 

Por dentro poco lustroso pasando á fuertemente 
centellante de lustre metálico. 

Textura ganchosa pequeña. 

Mas lustroso en la raspadura. 

Semiduró pasando á blando : el de Siberia es mas 
blando que el artificial; casi se puede cortar: el de aquí 
de Xiquipilco se dexa cortar, limar y extender bien con el 
martillo, lo que no hace el hierro colado mas puro. 

Perfectamente dúctil: flexible. 

Muy pesado; Y,<*r9y*# ^ &síc/cy rsz?¿ . — 

En la grande contrariedad de opiniones sobre el 
hierro nativo ¿será imposible ponerse una vez acordes? 
Como para ser dúctil el hierro común necesita haber sido 
forjado, se ha erigido en principio que todo hierro debe 
ser lo mismo y se ha sacado la conclusión que no podia 
haberlo nativo, esto es, que fuera dúctil sin haber podido 
ser forjado '., como si conociéramos todos los recursos de 
la naturaleza. ¿La grande masa que halló Pallas en Si- 
beria de 1680 libras rusas en la cumbre de una alta mon- 
taña de pizarra sin ningunas señales de volcanes en los con- 
tornos , y á docientos pasos de un abundante mineral de 
hierro magnético, ¿ no tendrá el mayor derecho á llamarse 
así, y mas si la substancia verde, que puede servirle de 
carácter empírico, tiene mucha analogía con el olivino y 
ninguna con las escorias? Pero demos que sea escoria, que 
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contenga también carbón y que deba su origen al fuego 
volcánico, ¿dexará por eso de ser nativo teniendo el carác- 
ter de la ductilidad sin haber pasado por la forja ? Y la 
otra masa de casi 300 quintales , que encontró í). Miguel 
Rubin de Celis en un vasto llano de la América Meridio- 
nal, y las que hay en la provincia de Durango en circuns- 
tancias semejantes ¿dexarán de ser nativas porque la pri- 
mera esté ligada con nikelo, quando los mas metales na- 
tivos no son puros ? El C. Haüy llama plomo nativo al que 
halló Rathke con todas sus propiedades metálicas en pe- 
queñas masas embutidas en las. lavas de la Isla de la Ma- 
dera* 

¿Y no pudiéramos servirnos aquí de los argumentos 
de Chladni para probar que tales masas no han sido pro- 
ducidas por volcanes, aun sin adherir á su ingeniosa teó- 
rica de que fueron globos de fuego, cuyo movimiento de 
revolución perturbó algún planeta aproximándolos á la 
tierra ; teórica umdada en la autoridad de Alberto Mag- 
no y otros , en hechos antiguos tenidos, por fabulosos , y 
en otros modernos á que no se puede negar juiciosamen- 
te el crédito? El 26 de Mayo de 1751 á las seis de la tar- 
de se vio un globo de fuego junto á Hraschina en el Con- 
dado de .Agram en la Esclavonia alta , que reventó en el 
ayre en dos pedazos , los quales cayeron con tal estruen- 
do y violencia que se estremeció el suelo. El uno de 7 r 
libras penetró 3 toesas en la tierra haciendo una raxa de 
una vara de ancho ; el otro de 16 libras cayó á dos mil 
pasos de allí. A grandes distancias vieron muchas gentes 
rebentar el globo, oyeron el estruendo en el ayre, y per- 
cibieron la caida de una materia abrasada del cielo. El 
mayor pedazo está en el gabinete de Historia natural de 
Viena, donde- lo vieron Ferber y el Barón de Humboldt. 
Es todo hierra nativo con impresiones globosas^ en la su- 
perficie , como de vexigas que se sumieron al enfriarse , 
cuyas impresiones se observan también aquí en las masas 
de Xiquipilco» Mas aunque quedase sin explicar su forma- 
ción , se quitaría toda duda sobre la existencia del hierro 
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nativo, si se exáminase de nuevo como lo merece el que 
aseguran haber hallado en cintas de un dedo y dos de an- 
cho en conglomerado arriba de la hacienda de Agua blan- 
ca junto á Catorce los Señores Coeto y Cotero. Oxalá nos 
enviase algún otro Alumilo un pedacito al Colegio, y se 
confirmaría lo que anunció Lehman del de Eibenstock en 
Saxonia. Hechos deldia parecen confirmar toda via mas ía 
teórica de Chladni. 

PIRITA SULFÚREA. Bronce chino^ margaritoso. 

I. COMUN. 




MARILL A de bronce : se halla con colores superfí- 
, cíales del arco iris y cola de pavo real. 



En masas, diseminada, en pegaduras, con impre- 
siones cúbicas y piramidales, en petrificaciones de amoni- 
tas y cristalizada en las formas que resultan del cubo. 

Muy rara vez en icosaedros, á veces pequeños, por 
lo común muy pequeños : 

En dodecaedros perfectos y regulares (*), ó con 
cada dos caras concurriendo en un ángulo muy obtuso , 
por donde se acercan al cubo con las caras cilindricamen- 
te convexás; 



(*) Escos son los dodecaedros regulares de la Mineralogía, no 
de la Geometría , pues ni tienen los ángulos de la» caras pentágo- 
nas todos iguales , y de 108 o , ni concurren sus planos en el mismo 
ángulo, como ha observada el C. Haüy: lo mismo «e ha de enten- 
der del icosaedro y del triacontaedro , de que se hablará después. 
Se llamarán regulares por seguir las leyes mas simples de diminu- 
ción, así como llamamos perfectos á los no truncados &c. La es- 
pecie de icosaedro del C. Haüy , en que crecen los ocho triángulos 
equiláteros disminuyendo los doce isósceles , si se mira como un 
octaedro con las esquinas biseladas , pertenecerá á la especie si- 
guiente j pero aquí pertenecen su cubo-icosaedro , que es nuestra 
última variedad con las esquinas del cubo primitivo fuertemente 
truncadas , y el triacontaedro (que ni los geómetras- ni los mine- 
ralogistas han considerado hasta el C. Haüy) como derivado del 
cubo apuntado en cada esquina con tres caras puestas sobre las 
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O truncadas las esquinas alternas : aquí hay do- 
decaedros mediano; y pequeños con caca cara dividida 
en dos por una diagonal que va del ángulo mas obtuso del 
pentágono al lado opuesto y truncadas todas las aristas; ó 
las esquinas correspondientes á las del cubo primitivo 
apuntadas con tres caras puestas sobre las aristas, no so- 
bre las caras como los que describen Haüy y Romé de 1? 
Isle , y truncada á veces la esquina del apuntamiento. 

En cubos perfectos, 

Con caras planas y lisas , ó cilindricamente con- 
vexás y rayadas en tres direcciones perpendiculares entre 
sí, en prueba de su tendencia á formar el dodecaedro, 

O con caras convexas ú cóncavas esféricamente ¿ 

O con las esquinas mas ó ménos truncadas (for- 
mando el paso á la especie siguiente ) y caras planas , 

O convexás esféricamente y al mismo tiempo en- 
costradas ; 

O apuntados en todas las esquinas con tres caras 
puestas sobre las aristas , y truncada á veces la esquina 
del apuntamiento ; 

O truncadas todas las aristas, mirando siempre á 
una cara del cubo cada dos caras opuestas de trunca- 
miento. 

Los cristales medianos, pequeños y muy pequeños, 
rara vez grandes. 

El lustre exterior varía según es la superficie lisa , 
rayada ó encostrada, desde resplandeciente hasta cente- 
llante. 

Por dentro lustrosa ó poco lustrosa , y aquí res- 
plandeciente de lustre metáiieo. 



aristas, que crecea hasta que se tocan volviéndose trapezoides, 
y las caras del cubo primitivo rómbeas. Por último su pirita panió- 
gena, que es el icosaedro , en que sobre cada triángulo equilátero 
forilíado por el ¿ruaca tblcrtt-e de las ocho esquinas del cubo primi- 
tivo se levanta una pirámide triangular muy obtusa, que á veces 
tiene el vértiee truncado , es también de esta especie. 
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Textura desigual de grano grueso y pequeño que 
se acerca á veces á concoidea ? y aquí pasa muchas á con- 
coidea imperfecta y mediana; > //y^^^^v^ tv/Ze^cr? (?j 

Fragmentos poco agudos; los de la concoidea agu- 
dos. 

Rara vez tiene partes separadas granudas pequeñas 

y finas. 

Poco dur^ %gria y posada j - peso c spe nílifo flift*] i gn » 

Sacudida con el eslabón da mucho olor á azufre: al 
soplete huele también mucho á azufre el humo que da, 
dexando un ocre pardo que forma con bórax vidrio 
verde sucio* JS* ¿> *r ^*fp¿x¿v9~r<*j(3') 

II. RADIANTE. 

DE un amarillo de bronce mas claro que tira á gris y 
y aun á verdoso; á veces con los colores de la cola 
de pavo real, rara vez del arco iris, ó solo de pardo obs- 

En masas, en, racimos, arriñonada, ootalaotítica 
globosa, con impresiones cúbica!^ cristalizada en las for- 
mas que se derivan del octaedro, 

Como Son los octaedros regulares perfectos, 

O con las esquinas truncadas ; 

Q cuneiformes concurriendo dos caras opuestas 
mas anchas en un ángulo mas obtuso que las otras dos y 
sin agrupamiento \ 

O bien agrupadas por sus caras ángostas en forma 
dentellada , y de cresta de gallo si están encorvadas; 

Y en cubo-octaedros, ó cristal medio entre cubo y 
octaedro (*) . 



(*) Aquí pertenecerán la pirita trapezoidal del C. Haüy , ó ia 
doblo pirámide octágona del granate, como derivada del octaedro, 
que en el granate se deriva del dodecaedro romboidal; la bif orine, 
que es ci octaedro con las aristas truncadas, y la sobrecompuesta, 
que es el octaedro, con todas las aristas biseladas y el bisela- 
miento interrumpido dos veces, y apuntadas las esquinas con qua- 
tro caritas correspondiendo á las laterales y truncado el apunta- 
tnieato. El crismal completo tendría no caras. 



{Z) s /m-z*r mf** f¿*i¿*^~> ; J-ovf f<***<*^~~^fc &*%^/z*r 
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Rara vez pasan de medianos , y con dificultad lle- 
gan á serlo ; - ou superficie liati ó eflcootrnct - fa ^¿^¿-¿0 e** ¿< t 

Por dentro pasa ek> poco lustrosa a centellante de 
lustre metálico, / . // /"^^ : viA<y ^r^^r^j. 

Textura en estrias angostas, rectas y divergentes 
en ramilletes*', 1 a voceo a 4 go — gnaooaa , y e'ntónces pasan á 
formar partes separadas en barras. $¿l ie*w?ác¿¿*M<*^(&) 

Fragmentos cuneiformes. 

Partes separadas granudas gruesas y medianas muy 
incorporadas , y al mismo tiempo cortadas por otras tes- 
taceas delgadas y encorvadas en la dirección de la super- 
ficie. ^^¿£^43 ) ; 

Poco dura : ágria : . pesada en poco grado j peso es- 
pecífico 4 9 ioc6 . ^J^zsr^vifó^stf: s$?*¿r¿^y&r: 

Se descompone muy fácilmente formando sulfato 
de hierro sobre todo en quartos húmedos , quando hasta 
se pueden lavar los cristales de la otra , especialmente los 
dodecaedros, sin recelo de que se descompongan. — ( 

III. HEPÁTICA. 

ENTRE amarilla de bronce y gris de acerp ?/ pasan do á 
veces á confundirse enteramente con eotc'j otras es 
mucho mas amarilla y aun suele pardear mucho. También 
suele estar algo tomada de colores superficiales. 

En masas, en estalactitas, celular hexáedra ó in- ff>> 
dffcsrmimidn, arriñonada, globosa y cristalizada: 
En prismas hexágonos grandes y medianos; 
Y en tablas hexágonas medianas y pequeñas^^*-*-¿í* ~ 
Es singular que los prismas especialmente estén 
con freqüencia cubiertos de cristalitos de la común. 

Los cristales son regulares y sin agrupamiento, 
O están agrupados piramidalmente , ó de suerte 
que parecen formar partes separadas granudas ; 
O irregulares por sus ángulos: 
También se halla en cristalitos muy pequeños ve- 
risímilmente piramidales y en lentes. 

¿us caras lisas ó encostradas y poco lustrosas.- <?¿*^*us 

¿7 ¿f C 
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Por dentro centellante que á veces se acerca á po- 
co lustrosa de lustre metálico. 

Textura igual pasando, á concoidea imperfecta y á 
desigual de grano fino» 

Fragmentos poco agudos. 
. Mas lustrosa- en la raspadura. 

Ménos dura que las precedentes. 

Agria y pesada; a 4, y. f /¿s < ^ V^tlt^az^izm 

También m descompone muy - fácilmente al ayro y - 
- Qan. la. hum edad. Se halla en vetas, &¿*>r*£*i*icy f 

FÍpdvAm. CAPILAR. (*)^^^t^. 

DE amarillo, de bronce objeuro que paroco inclinarse 
á vordooo . ¿£&ZL q¿ks<* ^/<^<c< > (; 5 ; 

En cristales capilares entretexiiós. formando una 
especie de pelusa, ó en agujas muy delgadas divergentes 
en ramilletes,, poco lustrosas de lustre metálico, duras, 
w& / agrias y que parecen poGO pocadasi -¿*?*¿S*** * 

PIRITA MAGNÉTICA. ! 

Ij^NTRE amarilla de bronce y parda de tumbaga, que 
j tira á veces mucho á blanco, y algunas variedades á 
roxo de cobre j. con el tiempo se toma de pardo y pierde 
su lustre. 

En masas y diseminada, y aun aquella incorpora- 
da con otros fósiles. 

Por dentro lustrosa y poco lustrosa de lustre me- 
tálico.. 

Su textura pasa de concoidea pequeña á desigual 
grano grueso y pequeño. 

Fragmentos poco agudos.. 
Opaca. 



(*) Es 11 csp,Cjcie se pone coa duda por decir W idenanau que 
csiaba convencido que no- merecía serlo P sino que es una varie- 
dla de pirita radiante.. Yo no be tenido ocasión de examinarla, y 
Kirs¡::a .jue co.iojLa la obra de. Wii^i.naiin no la ha suprimido.. 
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Entre dura y semidura. 
Agria : pesada; /i**«> ¿ u 
Es algo atraída por el imán , aunque ménos que el 
hierro magnético. Nunca se baila en vetas sino en mantos 
con hierro magnético, galena , blenda parda, granate, pi- 
rita sulfúrea y cobre amarillo. 

Al soplete dice Widenmann que da al principio 
un olor no muy fuerte de azufre, y se funde fácilmente 
en glóbulo negro agrisado, que se disuelve en el vidrio 
de bórax y lo ennegrece; el globulito es atraído por el imán* 



HIERRO MAGNÉTICO. Hierra oxtdulo de Hduy. 



NTRE gris de acero claro y azulado, acercándose mas 



En. masas. 
Poco centellante. 

Textura fibrosa fina, recta y divergente en rarni^ 
üetes , y la general parece algo pizarreña.. 
Fragmentos, poco romos. 

Partes separadas granudas medianas y peqúeñas* 
Opaco : raspadura negra azulada. 
Blando que se acerca algo á semiduro» 
Agrio : entre pesado y poco pesado. , 
De Altberg en Suecia* 



EGRO de hierro perfecto, quando no está mezclado 



X^í con otros fósiles ni se ha arrancado con fyego ; en 
este caso suele tirar á gris de acero. 

En masas, diseminado, en chapas ó venillas y cris- 
talizado. 

En dobles pirámides quadrangulares perfectas ó 
con las aristas truncadas , y en prismas cortos hexágonos 
apuntados obtusamente con tres caras puestas sebre las 
aristas alternas, como el granate, y en estos mismo§ pro- 



I. FIBROSO. 




II. COMUN. 
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longados, que se pueden mirar como prismas quadrangula* 
res apuntados con quatro caras puestas sobre las aristas. 

El C. Haüy cita un cristal gemelo compuesto de 
dos mitades de octaedro en que la una girase sobre la 
otra un sexto de sa perímetro. 

La cristalización del granate tiene las caras rayadas 
paralelamente á las grandes diagonales de los rombos, y 
se halla agrupada ; pero los octaedros están solitarios en 
clorita apizarrada. Comunmente son los cristales peque- 
ños, rara vez medianos. 

Por fuera lustrosos y poco lustrosos. 

Por dentro poco lustroso que se acerca por un la- 
do á lustroso , y por otro á poco centellante de lustre me- 
tálico. 

Textura compacta ú hojosa; la primera desigual de 
grano pequeño y tino, pasando unas veces á concoidea 
pequeña é imperfecta, y otras á igual y terrosa; la segunda 
mas ó menos perfectamente hojosa, que parece tener qua- 
tro cruceros paralelos á las caras del octaedro primitivo. 

Fragmentos poco agudos. 

Tiene comunmente partes separadas granudas pe- 
queñas y íinas , rara vez medianas , tan poco coherentes 
á veces, que se desmoronan como arena, con caras de 
separación ásperas ó sutilmente rayadas: rara vez sin par- 
tes separadas. 

Raspadura negra. 

En sumo grado semiduro. 

Agrio. 

r¿rci¿> Resistente el que carece de partes separadas y el 
otro muy quebradizo. 

Pesado; peso específico de 4^043? á 4,9394. (f) 
Al soplete según Widenmaán se vuelve algo par- 
dusco, y disolviéndose en el vidrio de bórax le da un ver- 
de puerco. 

Su magnetismo no es privativo de él, sino mas 
fuerte según Haüy que el de los demás minerales de hier- 
ro; por tanto Sino vale la diferencia que se hacia entre 
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hierro atractorio y retractor io , no será porque no haya 
hierro atractorio en lo, interior de la tierra, y adquiera esta 
virtud al ayre como se decía, siendo mas probable que al 
ayre la pierda, sino porque todo mineral de hierro es un 
imán mas ó menos fuerte , con tal que no esté muy oxi- 
dado, y que se use de una aguja débil para examinar su 
virtud. Si se emplea una barra fuerte como anteriormente, 
puede suceder que los imanes naturales febles atraigan in- 
diferentemente los dos polos de la barra, pues presentan- 
do el polo boreal del cuerpo que se quiere probar al polo 
boreal de la barra, la fuerza de esta puede, no solo des- 
truir el magnetismo del otro, sino aun hacerlo pasar al 
estado contrario y que se convierta la repulsión en atrac- 
ción j pero con una aguja feble , el hierro espejado y otros 
minerales se le volvieron al C. Haüy imanes entre las 
manos ; y así es menester añadir á los demás instru- 
mentos de que usa el mineralogista una aguja pequeña 
que tenga poca virtud ; de estas no hay que temer que 
comuniquen virtud polar al pedazo que se examina: lo 
mas que pueden hacer es destruir la de un lado ; por lo 
que es bueno presentar en seguida un mismo punto á los 
dos polos de la aguja: J&u>** ? . ^f^f/// 

En montañas primitivas de gneis, micapizarra, pi- 
zarra, caliza y trap, en mantos ceir-piedra radiante, mica, 
hornblenda, quarzo, granate y asbesto, y con pirita sulfú- 
rea, magnética , arsenical , cobre amarillo y aun galena y 
blenda ; todos estos minerales lo echan á perder en la fun- 
dición, sacándolo quebradizo en frió ó en caliente;; las 
piedras, sin exceptuar el quarzo, no le perjudican: la cal lo 
mejora. Y así el hierro magnético puro da el mejor hierro 
forjado; el colado es algo espeso: n¿ es duro para fundirse, 
ó no necesita mucho fundente; solo tiene la malaquali- 
dad de ser tardo, o de que la misma cantidad necesita 
mucha mayor de caí bou que otros minerales de hierro; 
verificándose la paradoxa de los fundidores , que siendo 
el mas rico, es el que da casi menos hierro por la fundi- 
ción en igual tiempo: en los hornos de Saxonia, donde se 
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sacan de otros metales 150 quintales semanariamente , 
quarido se funde hierro magnético , no se sacan mas que 
60 ú 80 á lo sumo de hierro colado. Es el que funden 
en Suecia , Rusia y Noruega. 



JL^I En granos esquinados romos grandes y pequeños, 
entre los quáles se hallan algunos octaedros de superficie 
algo áspera y centellante. 

Por dentro resplandeciente de lustre metálico. 
Textura en pequeñas concoides. 
Fragmentos algo agudos. 
Raspadura negra. 

Semiduro : ágrio: pesado; ¿k>2i/>o¿r <* Jf¡&fr¿ 
Es atraído fuertemente por el imán. 
Se halla en arena Formada del detritus de basalto 
y vacia , y aun de clorita apizarrada. 

Se funde mucho en Piamonte y Virginia y da buen 



NEGRO ám hierre tirondo a grio do acora ^^/z^Ay^ 
En granos esquinados pequeños y linos ^ algunos pa- 
recen pirámides triangulares algo agudas de superficie lisa 
y lustrosa. 

Por dentro poco lustroso que se acerca á lustroso 
de lustre metálico. • 

Textura desigual de grano fino pasando á concoi- 
dea y aun á hojosa. 

Triturado da polvo negro. 

Semiduro: ágrio: pesado ; peso específico 4,427 se- 
gún Elumenbach. 

Es atraído por el imán. 

Se halla en Menakan en Cornuailles como arena. 
Esta descripción está hecha por un poco que me 
dio el Sr. Hawkins. 



III. ARENOSO. 




hierro. 



MENACAN. 
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HIERRO TITjJNICO . — Vsé r ^ 
Klaproth diue qw oo negro do hierro ! en maoas : 
de lustre metálico mas fuerte por dentro que por fuera: 
textura desigual de grano lino: opaco: duro: muy agrio-y 
difioilndo triturar en . polvo negro i pooo ■ específico .. 4^4 0: 
« tiene ■ vir t ud polar . 

HIERRO ESPEJADO. 

Hierro oligista de Hauy^ 6 que tiene poca metal. 

L COMUN. 

GRIS de acero que tira unas veces á roxo por el hierro 
espumoso que tiene mezclado, y otras á negro de 
hierro : también con hermosos colores superficiales de hier- 
ro pavonado y de cola de pavo real. 

En masas, diseminado, rara vez en grandes celdi- 
llas, y comunmente cristalizado en las formas derivadas 
de un romboide algo agudo , como son : 

La doble pirámide triangular obtusa, puestas las 
caras de la una sobre las aristas de la otra, perfecta con 
las caras rayadas paralelamente á las grandes diagonales 
ó con las aristas laterales truncadas y las esquinas del 
vértice redondeadas, ó 

Con las seis esquinas de la base truncadas obli- 
quamente alternando. 

La tabla hexágona perfecta, ó con las caras termi- 
nales alternando obliquamente, 

O con las caras laterales convexas esféricamente, y 
las aristas terminales biseladas , puestas las caras del bise- 
lamiento sobre las laterales : estas tablas se suelen cruzar 
unas á otras. 

Las lentes comunes; 

Y las tablas hexágonas con aristas terminales y 
esquinas truncadas. 

El célebre Haüy dice que la forma mas común de 
Ips cristales de la Isla Elba {Uva de los antiguos) es la 

H 
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doble pirámide triangular aguda con las esquinas de la ba- 
se fuertemente biseladas y las del vértice apuntadas obtu- 
samente con tres caras ó redondeadas ; á esta llama bi- 
noternaria: la que llama sustractiva tiene ademas las aris- 
tas de la base común y las esquinas, que alternan con las 
caras de la pirámide primitiva, truncadas. También cita 
como freqüente en los volcanes una especie de octaedros, 
que resultan del fuerte truncamiento paralelo de las dos 
esquinas opuestas agudas del romboide primitivo , y se 
hallan perfectos, ó con las esquinas truncadas ; y por úl- 
timo tablas hexágonas biseladas con las esquinas termina- 
les, ó las aristas impropias alternas truncadas, que son las 
caras del romboide primitivo, ^ < tftt) 

Por fuera los cristales espejados ó lustrosos. 

Por dentro poco lustroso que pasa á confundirse 
con lustroso en los cristales y en otros casos á centellante. 

Textura compacta ú hojosa: la primera desigual de 
toda especie de granos se acerca á la igual ; la de los cris- 
tales comunmente concoidea pequeña : la segunda plana ó 
curva de triple crucero obliquángulo de hojas , de donde 
resultan caras rayadas reticularmente , y esta da frag- 
mentos romboidales agudos. f 

Los fragmentos ordinarios son esquinados indeter- 
minadamente algo agudos. 

Partes separadas granudas medianas y pequeñas ; 
en barras^ onoorvadaG y teotá e cas - curvas y concéntricas : 

Raspadura roxa de cereza ó de cochinilla. 

Duro: agrio: frió, y pesado; peso específico de 
5,0116 á 5,218, que es del de los volcanes. >C £ /9o~(£) 

Pasa á hierro roxo y magnético y también á mi- 
cáceo. 

Tratado al soplete con un fundente lo tiñe de ver- 
de obscuro. — *~ tr* 75??* , vy, & 
II. APIZARRADO. 

NO lo conozco : Widetimann habla de una variedad 
del micáceo, cuya textura se acerca á pizarreña, que 
será el que tiene fragmentos en rodaxas y partes separa- 
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das testáceas; sin embargo nada dice de las últimas Kárs- 
ten en la nota de la pág. 58 de sus tablas donde lo des- 
cribe. 

III. ESCAMOSO. Hierro micáceo. 
"INTEGRO de hierro que á veces confina con gris de 
acero. 

En masas, diseminado, en pegaduras y cristalizado: 

En tablas hexágonas con las caras terminales pues- 
tas obliquamente alternando , que se atraviesan muchas 
veces celularmente. 

Por fuera lisas y resplandecientes. 

Por dentro resplandeciente y lustroso de lustre 
metálico. 

Textura hojosa curva. 

Fragmentos muy romos. * ^^¿k/^ 1 

El que está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas de todos tamaños. 

Opaco ; las hojillas y cristales delgados algo tras- 
lucientes , y entonces parecen roxos de cochinilla. 

Raspadura roxa de cochinilla obscura. 

Semiduro: ágrio : pesado/A- .7/^' -4; <^ s < 

Confina el de partes separadas finas con hierro es- 
pumoso roxo. 

Este género da un hierro colado mas ralo que el 
magnético, y el forjado se caldea bien, aunque parece 
inclinarse a quebradizo en frió: es algo duro para fundirse 
sobre todo sin cal, pero no tan tardo como el magnético 
y da mas de 80 por 100. 

Es propio de las montañas primitivas y de transi- 
ción, como creo que es el de Bareith , y se halla tanto 
en vetas como en mantos, comunmente con quarzo que 
puede sea el que lo hace duro para fundirse y quebradizo en 
frío: rara vez con espato calizo y ocre roxo, como en Sa- 
xronia, donde por esta razón se funde muy bien el común 
y se cria también hierro micáceo en vetas que se funde 
igualmente. Abunda en Suecia, y acaso mas en la Isla El- 
ba, donde se está fundiendo sin interrupción mas ha de 
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2000 anos el común; en Píamente se beneficia el escamoso. ' 



HIERRO ROXO. 

I. ESPUMOSO. Eisenrahm ó que tima. 

I|*NTRE roxo de cereza ó pardusco y gris de acero. 
¿ En masas y en revestimiento. 

Pasa de centellante á poco lustroso de lustre semi- 
metálico. 

Textura en hojillas pequeñas y curvas. 
Fragmentos muy romos. 
Partes separadas granudas pequeñas y finas. 
Tizna mucho. 

Muy blando, freqüentemente desmoronadizo, com- 
puesto de partículas escamosas lustrosas ó centellantes , 
mas ó ménos coherentes. 

Algo untuoso y pesado. 

Al soplete dice Widenmann que se pone negro, 
no se funde por sí solo, y tiñe al vidrio de bórax verde 
acey tuna ó espárrago. ^ (¿i 

II. COMPACTO. 

ENTRE roxo pardusco y gris de acero obscuro; y en- 
tre este y el gris de plomo, quanio se acerca á hier- 
ro espejado. 

En masas , diseminado , espejado y 
En cubos que son cristales propios, y en cristales 
impropios piramidales. 

El espejado resplandeciente de lustre metálico. 
Por dentro en general fuertemente centellante, 
que unas veces pasa á mate, y otras se acerca á poco 
lustroso de lustre semitálico. 

Textura mas común concoidea grande, pero tam- 
bién es desigual, rara vez igual y muy rara pizarreña: esta 
es poco lustrosa, la igual y la concoidea centellantes. 
Fragmentos mas ó mános agudos. 
Raspadura roxa de sangre. 
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Semiduro que pasa á duro, y otras veces á blan- 
do : el mas azul es el mas duro. 
Agrio: frió, y pesado; 

III. OCRÁCEO. 

ENTRE roxo de sangre y pardusco. 
Eu masas, diseminado y en revestimiento. 
Por lo común desmoronadizo en particulas pulve- 
rulentas mates , á veces poco centellantes , mas ó ménos 
coherentes, pasando en parte á forma sólida. 
Tizna mucho. 
Poco árido. 

Siempre con hierro roxo compacto y hematita : da 
poco hierro , pero muy bueno ; el nuestro de Somorostro 
es tan especial, porque está mezclado el hierro espático con 
ocráceo roxo. 

IV. FIBROSO. Hematita, sanguina. 

ENTRE gris de acero obscuro y roxo pardusco ó de 
sangre , acercándose mas á uno ú á otro y de dife- 
rentes grados ; también se acerca mucho á negro de hier- 
ro, especialmente en las caras de separación. 

En masas , arriñonado de diversos tamaños pa- 
sando á racimos, imperfectamente estalactítico , en cilin- 
dros y celular : la superficie del arriñonado lisa y lustrosa 
ó poco lustrosa, ó también áspera pasando á encostrada 
fina, é r Ss<x_ j e*i ^/^^/y^^t ^te<r<xp*£X** .-.Az* 

Por dentro fuertemente centellante que pasa á po- 
co lustroso de lustre semimetálico. 

Textura en fibras largas y finas, ó cortas y algo 
gruesas, por lo común divergentes, alguna vez paralelas, 
y de aquí provienen los fragmentos en astillas largas ó 
cuneiformes , aunque también esquinados indeterminada- 
mente. 

Partes separadas granudas grandes, medianas y 
pequeñas cortadas por otras testáceas encorvadas en la 
dirección de la superficie: las partes granudas esquinadas^ 



planas, lisas y lustrosas ó rayadas, de color negro de hier- 
ro y lustre metálico. Rara vez tiene partes separadas en 
barais^delgadas y gruesas. 

Raspadura roxa de sangre clara. 

Poco duro: ágrio: quebradizo por las raxas de se- 
paración, sino resistente. 

Pesado , quo oo uihhh iÍi inuiu [nonnlo. Je 4, f// 

Al soplete según Widenmann se pone mas obscu- 
ro y adquiere magnetismo polar según Haüy: no se funde 
por si solo ni con bórax; pero le comunica un verde acey-. 
tuna amarillento. 

Este género da mas de 6o por ioo de hierro (el fi- 
broso es el mas rico) : es algo duro para fundirse, y el 
hierro que produce se caldea bien y es bastante dúctil aun- 
que algo blando: el colado es algo espeso, pero ménos que 
el del hierro magnético. El mejor fundente es la caliza 
pura. El ocráceo es el que se funde mejor que todos y da 
hierro mas dúctil : los ocres pardo y roxo en general se 
funden mejor que los otros y dan hierro forjado mas dúc- 
til y hierro colado bueno para amoldarse. 
ék3&STs±/,j£b cr * a ^ ero c ^ hierro roxo es en vetas,,, aunque 
t u mKiíBii en mantos , casi siempre en montañas primitivas 

-t^etz. i€/?t 9éC . 7 /ai i itt 

de transición, como junto a Andreasberg en el Harze. 
Le acompañan quarzo, piedra córnea, jaspe y aun 
alabandina gris / léjos de echarlo á perder la ultima , pa- 
rece que comunica mas dureza al hierro. Abunda en Sa- 
xonia, en el Harze , y lo hay en Inglaterra j pero escasea 
y falta mas al Norte de Europa, y así pertenece á las 
formaciones escasas , aunque mas abundantes que la del 
hierro espejado , con el que tiene estrecha afinidad. 

HIERRO PARDO. 



I. ESPUMOSO. 
T7NTRE pardo de clavo y gris de acero claro. 
jOj En masas, en revestimiento espumoso, á veces den- 
drítico y en forma de coliílor. 
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Desmoronadizo en partes escamosas finas, cente- 
llantes y poco lustrosas de lustre semimetálico, siempre 
coherentes. 

En la raspadura, y aun con solo tocarlo se pone 
algo lustroso. 

Tizna mucho. 

Es peeo untuoso y flotante. 

Frotándolo dexa percibir un cierto sonido. 

Lo llaman algunos wad , y lo confunden con la 
alabandina: de él se dice también que amasado conaceyte 
y dexado estar se enciende por sí solo. 

Al soplete se pone negro según Widenmann ; no 
se funde por si , y disolviéndose en el bórax le comunica 
un amarillo verdoso. — Í/Z *¿ t ¿ ; & -^^^ ^tco^Ad 

II. COMPACTO. 

Hierro hepático de Romé de l' Isle y otros. 




ARDO de clavo claro ú obscuro que se acerca al 

castaño. 



En masas , diseminado , estalactítico pasando á la 
figura en celdillas paralelas , en cilindros , en petrificacio- 
nes de corales, madreporitas, fungitas , piedras de torni- 
llo &c. y también cristalizado en cubos, el paso de estos al 
dodecaedro y rombos , ó sólidos de caras rombeas: ■ fc) 
Por fuera áspero y mate: / ? / 7% / A 
Por dentro €Cfl t cÍlantc: ¿<¿ ^z^^r/i^^ ctec&z&l^ 

Textura igual que se acerca á la desigual de grano 
fino y á la concoidea plana. 

Fragmentos poco agudos. 

Raspadura parda cetrina casi amarilla de ocre. , 
Semiduro: ágríoj y pooado ^ > át*« Jo; ^^^¿^^<^ -XV 
Casi siempre con el fibroso. 

III. OCRÁCEO. 

PARDO cetrino claro tirando á gris y acercándose al 
amarillo de ocre. 
Mate. 
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Textura terrosa &m? 

Raspadura parda cetrina clara. 

Muy blando pasando á desmoronadizo. 

Tizna algo. 

Arido al tacto. 

No se pega á la lengua y es pesado. 

Este y el precedente según Widenmann se ponen 
mas obscuros al soplete , y sin fundirse con el vidrio de 
bórax le dan un color que tira á verde aceytuna. 

IV. FIBROSO. 

SU color pardo de clasro.se acerca unas veces algo al 
pardo cetrino y ■ otras se vuelve enteramente- pardo 
musco: por fuera está tomado generalmente de negro 
azulado ó negro puro, y algunos pedazos de negro de 
hierro, pardo de tumbaga y amarillo de bronce j otros de 
los colores del hierro pavonado, y aun algunos están co- 
mo cubiertos de ollia: estos son por fuera mates; los de- 
mas poco lustrosos y centellantes. 

Rara vez en masas y diseminado: por lo común 
en grandes y pequeños ríñones, globoso, en racimos, en 
cilindros , estalactítico , bulboso , coraliform^^a^ando á 
celular, dendritico , en forma de coliflor,, imperfectamen- 
te reticular , ramoso y en cristales impropios , que son 
prismas hexágonos huecos apuntados con seis caras , y en 
cristales propios extremamente pequeños é incapaces de 
ser determinados. 

La superficie comunmente Usa y lustrosa; á veces 
áspera y granosa. 

Por dentro fuertemente centellante ó poco lustro- 
so de lustre de seda. 

Textura en fibras finas ó gruesas y cortas , rectas 
ó curvas (la hematita nunca las tiene curvas) y paralelas 
ó divergentes en estrellas ó ramilletes. El negro tiene á 
veces tan sutiles las fibras que pasa á concoideo. 

Fragmentos esquinados indeterminadamente; rara 
vez en astillas largas ó cuneiformes. 
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Las partes separadas granudas medianas y peque- 
ñas están atravesadas por otras testaceas, pero* lio tan dis- 
tintamente como en la hematita: las caras de separación 
de las testáceas y de las granudas- son negras, lisas y lus- 
trosas. 

Raspadura parda cetrina. 

Semiduro yte-p a s a a du ro: agrio: pesado; *■ {// 

Al soplete se pone negro según Widenmann, ad- 
quiriendo también magnetismo polar según Haüy, y se di- 
suelve con alguna efervescencia en el vidrio de bórax, al 
que comunica un amarillo sucio. 

Este género da mas de 50 por 100 de hierro: calci- 
nándolo se pone negro y pierde de peso. Es el mas' ventajo- 
so para fundirse, como que es acaso el que rinde mas se- 
manariamente , y léjos de necesitar de fundente, se le 
añade á veces arcilla y pizarra para contener su fusibili- 
dad. El hierro colado por lo común no es muy líquido 
y ralo, y así no es muy especial para amoldarse; pero 
el forjado es excelente por su ductilidad y dureza. Baxo 
cierto método da también acero. 

Se halla en capas y en trozos enteras de montañas, 
mas rara vez en vetas: se cria comunmente con espato ca- 
XizéJ bumoespato, espato pesado, rara vez quarzo y mu- 
chas hierro espático y alabandina. Es el género mas abun- 
dante , y está en íntima relación con el hierro espático; 
menor es la que tiene con el roxo y arcilloso. En toda 
Estiria y Carintia se beneficia mas ha de 2000 años : 
de aquí era el famoso acero Nórico. Lo hay también en 
Carniofe y Frioul, en Wesfalia, especialmente en Nas- 
sau-Siegen, en Hesse, en el Harze &c : en Saxonia es raro, 
y no se conoce en Noruega ni en Suecia. Es maravillosa 
la distribución de los depósitos de hierro en la superficie 
del globo. 
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fíIERRO NEGRO.. Alabandina negra de Widenmann. 

„ I. COMPACTO. 

INTEGRO azulado .■ tirn^dlp mucho gris cíe ammXrJ 
Jl\ En masas, en pequeños ríñones, en racimos^ri ma- 
zas y en coliflores: l;i. superficie. á,sper;iy mate , á. lo mas 
poco cej^tellante.. 

fox: dentro fq^rtemente centellante efe lustre semi- 
metálico,. 

Textura concoidea plana- que pasa á; confundirse 
con te* igual y deskual de grano pequeño, 

Fragmentos feuneiformefe, en, astillas y ooquinadQO ', 
i)-hl e tgcmiii » ui^femo : sin, partes separadas, ó- con testáceos: 

Adquiere lustre metálico en; la. raspadura, sin quq 
giude de color. 

Semiduro, pasando á, duro: ágrio.: quebradizo.. 
Pesado: *&<fc ¿/ñ?^.^ 23-3 sey * A (& / 
II. FIBROSO. 

DEL mismo qolor que el anterior.. 
En masas*?' dioeroinado v. quistó de otras figuran , 
Por dentro -p o e o - luotro se de lustre semimetálico. 
Textura en fibras, muy sutiles curvas y divergen- 
tes. Qn ramilletes, 

Fragmentos cuneiformes, algo encorvados, y ¿*ó 
Partes, separadas en barffflQ " > cuneiformes , y-granu-^ 
das grandes y mediana^ e¿r?¿Zx&a* /&***¿>&>*¡i4 ^V^Szj^/^ 

Toma, en la. raspadura, lustre metálico sin mudas 
de. color. 

Semiduro &c. 

Acompaña frequentenjente en vetas al hierro par- 
do y a Ja alabandina gris, y Widenmaiia lo pone en la 
farrjiilia del marganeso.. 

Al soplete, según el mismo- autor chisporrotea- y 
salta sino se calienta por grados-, en cuyo caso no hace 
mas que ponerse mas obscure: con bórax da. un vidria 
vigiado, tirando á pardo roxizq.. 




tbj ¿¿A¿^ ¿¿*¿^^ ^* c ~ 
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Es muy fusible,, tanto que corroe las piedras del 
horno; el hierro que da no es malo. Es de formación escasa: 
en Saxonia lo hay en Schneeberg , j unto á Schmalkalden 
en Hesse , y en el Westerwald en Altenkirchen. 

HIERRO ESPATICO. 

ENTRE gris amarillento y amarillo de isabela, á veces 
tan claro que se acerca al blanco agrisado: algunos 
pedazos al salir de la mina son de un gris amarillento cla- 
ro que tira algo á verde aceytuna; se halla también gris 
% r erdoso : el encostrado y el cristalizado tienen rara vez 
colores superficiales. Expuesto al ambiente se pone de 
fuera hacia dentro mas y mas obscuro, pasando muy 
comunmente del pardo de clavo al pardo musco obscuro 
y al negro pardusco. 

En masas, diseminado, celular, globoso, con im- 
presiones cúbicas y cristalizado en rombosj pequeños y 
muy pequeños de caras convexás, perfectos 6 truncados 
muy fuertemente en dos esquinas opuestas obtusas. 

En lentes ordinarias ó en forma de silla inglesa, 
Y en prismas hexágonos apuntados, con tres caras 
como el granate, que á mí me» parecen un agrupamiento 
del rombo anterior en sartas» u^cr^^^ ^Jd/<x*t<*//fy 

La superficie de los cristales lisa ó encostrada , ó 
algo áspera. 

Por fuera de resplandeciente á centellante , muy 
rara vez de lustre metálico. ' ■ • 

Por dentro por lo común sotó- lustroso- de 'lustre 
entre vidrio y nácar. 

Textura perfectamente hojosa plana o curva esfé- 
ricamente de triple crucero muy obliquángulo, el que da 
fragmentos romboidales que parecen coincidir con los cris- 

Partes separadas granudas de todos tamaños; íara 
vez testaccas curvas- y delgadas. * • ' 

Una variedad muy rara, que es la de partes granu- 
das finas, parece tener la textura entre hojosa y escamosa. 
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El gris es trasluciente del todo ; el pardo en los 
bordes y el negro opaco. — /<f ^ 7 ar^c^yzr^&*o ctebr-^ct^-ty 

Semiduro, que en las variedades mas obscuras se 
acerca á blando. 
í ?s¿o Agrio: quebradizo y poco pesado en sumo grado; (z) 

Hace poca efervescencia con los ácidos ; muchas 
veces es menester raspar el fósil para que se haga visible. 

Al soplete según Widenmann se pone enteramente 
negro y no se funde por si solo: en el vidrio de bórax se 
disuelve con- alguna efervescencia, y lo tiñe de amarillo 
puerco. 

Este es de los que se funden bien, aunque algo 
ménos que el pardo:., se puede fundir mucho semana- 
riamente y rinde hasta 40 por 100. Es muy conveniente 
dexarlo estar en el ayre ó quemarlo con precaución, y así 
se ve que -el .-negro se funde mejor que el de color claro: 
da hierro colado algo espeso; pero el forjado es excelen- 
te, duro y dúctil , y el acero muy bueno , por lo que lo 
llaman mineral de -acero. Se halla con el pardo y en los 
mismos criaderos ; rara vez está enteramente puro, como 
en Schmalkalden, Condado de Reusen, Bareith, Koburg , 
Nassau , y en el famoso cúmulo de Somorostro en Vizca- 
ya, donde solo está mezclado con ocre roxo, circunstancia 
muy favorable, y se beneficia mas ha de 2000 años. 

El C. Haüy reduce este y el brunoespato al espato 
calizo, por tener la misma forma (*) de moléculas inte- 
grantesV^y las mismas cristalizaciones solo con la altera- 
ción que causan las partículas del hierro y del marganeso, 



(*) En esto cabe alguna duda, porque ci exemplo del autor, 
pág. 181 del lomo 2 0 de su tratado de Mineralogía, no es brunoes- 
pato , y porque el ángulo obtuso plano del hierro espático me ha 
parecido de 97 o y el de la inclinación de dos caras de 63 o , y el 
ángulo obtuso del brunoespato de 104 o , y el de la inclinación de 
una cara con otra de 74-j, quando en ei espato calizo es el pri- 
mero casi de 10 1 5 0 , y el segundo de casi 7$-§. En acabándome el 
gonÍQmetro rectificare las metidas, sobre todo si encuentro peda- 
zos qae den fragmentos .grandes. 
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cuya proporción supone que varía al infinito. Pero si 
lejos de ser asi fuere constante esta proporción en el bru- 
noespato y hierro espático , y la especie de confusión de 
sus formas de consiguiente también constante, ¿porqué 
no han de ser dos géneros diversos de aquel otro < Tqda 
será una cadena si se quiere ; pero en los tres puntos esta- 
rá anudada , y habrá el mayor número de eslabones jim- 
HIERRO ARCILLOSO. 

Ul. EN BARRAS. 

ENTRE roxo de cereza y pardusco , y á veces entre 
pardo cetrino y de hígado. 

En masas y en grandes pedazos esquinados embu- 
tidos en capas de arcilla. , 
Por dentro mate. 
Textura terrosa fina. 

Partes separadas en, barras, gruesas y delgadas, re- 
gulares ó irregulares , y siempre algo encorvadas , á veces 
articuladas con caras ásperas , y muy fáciles de separar 
unas de otras. 

Raspadura íoxa de sangre ó parda cetrina. 

Tizna algo. 

Blando: ágrio. 

Se pega bastante á la lengua. 

Suena á hueco quando se golpea. 

Arido: frió y poco pesado. 

Esta especie no se usa en la fundición. 

Se halla en Bohemia y en Nassau en una capa par- 
ticular , y debe probablemente su figura al desecamiento 
ocasionado por volcanes impropios. 

I/GRANUDO. 

ROXO pardusco claro tirando á gris; también pardo 
„ cetrino y negro agrisado ; este último es el paso al 
hierro magnético. 

Formando la masa de petrificaciones de conchas. 
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Por dentro fuertemente centellante, 

itálica y///- ^ /V/y^'^ ,^z^ 
La textura apenas visible por la pequenez de las 
partes separadas ¿ la de las granudas muy pequeñas pare- 
ce compacta ; la de las pequeñas y lenticulares pasa de 
compacta á pizarreña. 

Partes separadas granudas esféricas y lenticulares 
pequeñas y muy pequeñas. 

Raspadura roxa de sangre, *) » parda cetrina . */<3) 
Blando: agrio: pesado que coniina con poco pesado. 
Al soplete según Widenman se pone negro, no se funde 
por sí solo ,. y comunica al vidrio de. bórax en que se di- 
suelve con alguna efervescencia, un verde aceytuna muy 
■obscuro que pasa ya á negro. 

Se funde % abundantemente. 

Este se pudiera dividir en tres especies subalternas 
roxa, parda y negra, que tiene raspadura gris clara y 
lustrosa, es algo atraida por el imán, se cria en la Suiza , 
y es la que da mas hierro ; la parda es la mas pobre , se 
cria en Suebia, Baviera , Salzburgo, y una parte de Fran- 
conia, y en Bohemia la roxa que da hasta 6o por ioo; <¿/ 

I. RÚBRICA. 

DE color pardo roxizo obscuro , que á veces se acerca 
á pardo de clavo,* e* n^y^M sj/í* / , 
En masas. 

Textura principal centellante y pizarreña; la trans- 
versal mate y terrosa lina. 

' Fragmentos algo agudos ó en rodaxas, * <*r¿*~ 
Opaca. 

Mas clara en la raspadura. 

Tizna algo y se escribe con ella. 

Muy - blandu - i p e co agiría . : quebradiza. J>/a£¿* ) (?? 

Se pega fuertemente á la lengua : poco árida y po- 
co pesada; $. ^yV ¿ 

Forma roca vorioimilmcntc en montañas de pizarra 
y - váda gris- ap i igarrad a> ,^^^<t^^^. e ^¿^^ ^^^o^r 
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Se usa para lapizerós.. 

IV. COMUN. 

GRIS amarillento que pasa á confundirse con el pardo 
cetrino obscuro y coa el roxo pardusco ; al ayre se 
vuelve muchas veces el último pardo musco obscuro; el 
gris especialmente se obscurece con el tiempo, pasando 
casi del blanco agrisado á negro pardusco y gris <de perla. 

En roa&s , rara vez celular y en petrificaciones de 
conchas y caracoles,, ó con impresiones de plantas como 
las famosas cabezas de^gata de Colbrookdale en Inglater- 
ra., que encierran cada, una un. pequeño helécho.. 
Mate. 

Textura terrosa, que solo se* aproxima á escamosa, 
concoidea é igual 

Fragmentos romos : sin partes separadas*. 

La raspadura varía según el color. 

Blando que pasa á muy blando y á~ veces tambiea 
i semidiuTL — ■ 'f ™> 

Se pega ? á la lengua;. 

Árido; y pesado en poco grado; ¡ ' < < 

Se porta al soplete como el granudo-. 

El de Polonia que se toma, de gris de perla dfe 
buen hierro^ el Otro, suele, darlo quebradizo en rusiente: 
la mudanza de color indica tener marganeso. Algunas- -va- 
riedades-, parecen constar de mucha, caldque junta con la 
arcilla hacen tan fusible ai hierro- que corroe las pie- 
dras de los hornos ; sirv embargo no rinden mucho sema- 
nariamente.. 

Se cria en Rusia, Cracovia, Silesia, Saxonía, en las 
montañas de Ardenna , y con abundancia en Inglaterra* (^y 

ARRIÑONADO: 

PARDO cetrina mas obscuro hácia fuera, y hacia, 
dentro mas claro el núcleo parece las mas veefes 
amarillo de ocre.. 
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Figura bulbosa que se acerca mas ó menos á arri- 
ñonada de diversos tamaños. 

Por dentro hacia los bordes algo centellante, en lo 
interior mate. 

Textura hacia fuera igual y concoidea plana: en lo 
interior terrosa fina. 

Partes separadas testáceas gruesas curvas y concén- 
tricas con caras de separación ásperas que envuelven un 
núcleo sin partes separadas. « 

Raspadura parda cetrina clara, á veces lustrosa. 

Muy blando , y hacia fuera blando: 

Agrio y pesado en poco grado. 

Es el que se funde mejor que todos, y da buen 
hierro colado y forjado. 

VLGLOBOSO. * 

PARDO musco que pasa á 'confundirse con pardo ce- 
trino y roxizo: por de fuera suele ser por- la tierra 
en que ha estado envuelto gris amarillento , pardo de hí- 
gado, de canela y cetrino. 

En pequeños granos casi esféricos ele superficie ás- 
pera y lustre accidental. 

Por dentro mate ; hácia lo exterior poco lustroso 
ú solo centellante* 

T extura interior terrosa fina ; hácia fuera igual 
que pasa á confundirse con la concoidea: en general iguala 
Partes separadas testáceas delgadas concéntricas. 
Raspadura parda cetrina. 
Semtduro que se acerca á blando. 
Agrio: poco pesado: 

Se pone negro al soplete , no se funde solo ni con 
> bórax , en el que se disuelve sin embargo tiñéndolo de 
amarillo puerco. 

Se funde abundantemente. Se halla en el país de 
Hesse , y con mas ^abundancia en Suebia , Alsacia , Boj> 
goña y en la baxa Suiza. 

Ya se ha visto que solo se funden de las seis espe- 
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cies quatro , que son propias de montañas de capas. El 
coman y el arriñonaio se hallan juntos , los otros dos 
cada uno de por. si El granudo es el, mas rico, los restan- 
Ies rara vez pasan de 40 libras, ni aun suelen, llegar. Dan 
generalmente hierro colado espeso; solo el arriñon.ado lo 
da bien ralo. Pocos fósiles se encuentran con estas espe- 
cies, excepto la comun'que suele hallarse con calamfifia. 

SOMBRA DE FENECIA. 

COLOR entre pardo de hígado "y cetrino. 
Mate. 

Textura concoidea grande y plana, en pequeño 
terrosa muy lina. 

Fragmentos algo agudos. 
Opaca. 

Toma lustre con la 'uña. 
Tizna poco y señala bastante. 
Muy blanda: dócil: quebradiza. 
Se pega bastante á la lengua. 
Poco untuosa: poco pesada. 

Se usa en la pintura. El Director Don Rafael Xi- 

meno me regaló el pedazo descrito. 

CLORITA. 

ESTA descrita en la pág. 87 del primer tomo; supongo 
será la hojosa de Kársten la que describe Widen- 
n-ann con partes separadas granudas muy finas y flexible 
en hojillas sueltas , que envuelven en Estiria los cristales 
de granate y en Suecia los de de hierro magnético. 

TIERRA VERDE FERRUGINOSA. (2) 

T EUDECAY. 
En mcioao y dioeminada 5 rara vea nudosa . 
Por den tro mate. 
ToKtuni igual ó terrosa fina . 
■Üo muda do coloi? en la raspadura» 
Tuna bflfftantrf. 

K 



Oyaea, 

- May blanda^ caci doGmorQtiadigíU 
- Arida t, poco, poGíida * 

Al c.oplotg 3c pone primero xom sqgu n Wide»- 
mann^y luego párete. y no se limdc por ¿sí sotoyy d<* al t h - 
dr i o do bórax un amarillo que dc acerca ul vcrdá accyt BB»» 

Eft-S^ aceberg^ principalmente oa veta se 

TIERRA AZUL FERRUGINOSA. Azul de Pmk 

DESCRITA en la pág. 162 del primer tomo \ pero et 
nombre de prusiato de hierro no le conviene s^gur* 
la análisis % coma lo ha notado ya el C. Haüy (*) 

HIERRO PALUSTRE. 



I. PANTANOSO. 

PARDO cetrino cloro ,ú eboouro.. ^ ¿z&zrcaúrfy 

Entre sólido y desmoronadizo^/,^ ''ca^<\% 
En masas y en pedazos esquinados romos*, alga bul- 
boso^ en costras y granos. 
Mate. 

Textura terrosa. ''""rV 
Tizna baotantc : algo árido y ligera que confina 
eon poso , pag arta . 

Se precipita inmediatamente de las aguas pantano- 
sas y constituye en parte los pantanos* por esto se dice 
que crece. Se recoge en los de Silesia y se funde á la cata- 
lana y es mas fusible que los siguientes. 



(*) Merecerla un exámen la plata, azul de Catorce que tiene ea 
su precioso Gabinete el Sr. Oidor Don Ciríaco González Carbajal: 
de azul de espliego claro , por fuera á veces parda roxiza: en pega- 
duras gruesas : mate. : textura terrosa fina : no toma lustre con la 
.raspadura : no tizna :. muy blanda: dócil : no se pega á la lenguas 
árida : no hace efervescencia y y tiene 33 por 100 de plata según 
Sonaesqhmid. La pongo aquí porquQ me parece, tener alguna ana- 
logía con ]£ tierna azuj* 



^^e^ ^yyu^ ¿u^i^^ s 
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Al soplete se pone negro según W idenmann, y se 
disuelve con alguna efervescencia en el vidrio de bórax 
dándole un amarillo puerco. 

II. CENAGOSO. 

PARDO cetrino y de una especie de pardo de clavo que 
tira á gris ceniciento ; á veces también gris amarillen- 
to : en las raxas suele estar tomado de gris de acero. 

En masas ojosas y cariadas ó ampollosas 9 acercán- 
dose á celulares ¿ llenas á veces las cavidades de tierra azul 
ferruginosa. 

Mate ó centellante ' hácia el exterior donde e$ mas 
obscuro. 

Textura terrosa, que pasa á igual, y á desigual há- 
cia la superficie. 

Fragmentos muy romos. 

Raspadura parda cetrina clara» 

Muy blando que se acerca á blando: ^ 
■ ^c-clO: Agrie : quebradizo: poco pesado que se acefca á 
pesado; entre 3000 y 4000. 

Se halla las mas veces debaxo del agua > muchas 
al descubierto , y tiene ya mas consistencia que< el prece- 
dente. 

Se funde en Silesia á la catalana. 

IIL DE PRADOS. 

PARDO musco que pasa á pardo cetrino obscuro , y 
aun á negro pardusco; en las raxas está muchas ve- 
ces tomado de negro azulado y gris de acero* Por fuera 
varía el color según la tierra en que ha estado envuelto. 

Ojoso (característico), nudoso y bulboso y en 
granos mayores ó menores. e » — * *¿ (?) 

Por dentro pasa de^4*É& hasta lustroso de lustre 
de vidrio , según se va obscureciendo el color del interior 
al exterior del pedazo. 

Lá textura varía igualmente: el mas obscuro la 
tiene en pequeñas concoides: el claro entre igual y térro- 



sa , acercándose á veces á desigual de granQ pequeño. 
Fragmentos poco agudos. 
Raspadura parda cetrina clara. 
Blando: agrio: quebradizo. 

Poco pesado coflfiiiandQ con peoadcr mas que loa 
■ procedentes. &fé*t>£fi£c* 7 jGo3 , — c^hj/Z 

Es el mas antiguo : está cubierto áje tierra vegetal: 
hace que se sequen los prados y se pongan amarillos: pri- 
mero fué pantanoso» 

El hierro colado es: especial; pero el forjado, aun- 
que se caldea bien, s^inclina á quebradizo en frió, por ei 
ácido fosfórico. Es el género mas pobre , y las dos prime- 
ros especies 'mas que la' tercera y si todas se estiman por el N 
volumen , como hace el fundidor y parecen mas pobres. 
En la propiedad de rendir bastante por semana se siguen 
al hierro pardo ; sin embargo la última especie es algo mas 
dura que las otras y se funde . en hornos altos. Su mejor 
fundente es la caliza, y después el basalto descompuesto, s¡ 

Abunda en Saxonia^ en la Taisacia, en Branden- 
burgo, Pomerania,' Silesia Lituaeía , Curlandia, y aun . 
en Suecia. 

£)el de pradps hay hechas casas y ciudades ente- 
ras como Ortrand en Saxonia, al modo q-ie se hacen aquí 
del tezontle ó almendrilla. 

ESMERIL. 
Véase la pág. 30 del primer tomo, 

GALENA. Soroche y plomo reluciente, 

• . I. COMUN. 

GRIS de plomo : quatíto mas azul y- mas vivo menos 
plata suele tener, y mas quanto mas gris y, ménos 
vivo. En la superficie y en las raxas suele estar tomada de 
los colores de la cola de pavo real y del hierro pavonado^ 

En masas, diseminada, en pegaduras y en granos, 
reticular , en cilindros guarnecidos de blenda finamente 



¿sz^c<^> . 2j, 
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cristalizada , en racimos pequeños é imperfectos , y arri- 
nonada, coagulada, espejada, celular, con impresiones pi- 
ramidales y cúbicas, cariada, nudosa y freqüentemente 
cristalizada. 

Rara vez en cubos perfectos con cara.; planas ó 
cóncavas esféricamente. 

Por lo común con las esquinas truncadas, ó estas 
y las aristas , ó con caras cóncavas y biseladas todas las 
arinas. . . 

En cubo-octaedros, ó cristal medio entre uno y otro. 

En dobles pirámides quadrangulares regulares o 
euneifdrmes, rara v<rz perfectas, sino con las esquinas trun- 
cadas y con las aristas de las caras, de truncamiento otra 
vez poco truncadas, ó con aristas y esquinas trunciadas. 

Rara 'vez en tablas hexágonas con las caras ter- 
minales puestas obliquamente alternando ? que son los oc- 
taedros segminiformes de Haüy. 

El octaedro con las esquinas truncadas está á veces 
tan prolongado que se puede mirar como prisma hexá- 
gono apuntado con quatro caras, puestas dos sobre dos . 
caras laterales, y dos sobre dos aristas laterales opuestas. 
El C. Haüy cita una prolongación del cubo con las esqui- 
nas truncadas que parece pasma quadrangular rectángulo 
apuntado con quatro caras puestas sobre las aristas , y 
poco truncada la esquina del apuntamiento. También cita 
dos variedades curiosas del octaedro que llama octot rige- 
simal y pentacontaedro , y son octaedros con las esquinas 
truncadas y las aristas biseladas en la primera, y trunca- 
das ademas en la segunda. _ '-h ¿^<*r*j* ¿ yr < ¿¿¿¿^ ¿?<s r ¿**± -OJ 

Los cristales son medianos ó pequeños i su super- 
ficie lisa, rara vez encostrada, cariada, áspera y escabro- 
sa : el lustre exterior varía de espejado hasta centellante. 

También el interior de espejado hasta casi poco 
lustroso de lustre metálico. 

Textura hojosa plana ó curva, á veces en florones, 
con triple crucero rectángulo de hojas ? rara vez estriada ' 
paralela ó divergente; ^ ^-A<y J^?. s< • v " - 
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Fragmentos cúbicos; quanto mas perfecta es la tex- 
tura , tanto mas resplandecientes, y tanto mas perfectos 
los fragmentos. 

La que está en masas tiene partes separadas granu- 
das de todos tamaños : la de textura estriada las tiene rara 
vez testáceos confusas , y rarísima en barras imperfectas. 

Raspadura del mismo color. 

Blanda. 

Aigs dócil. 

Muy. quebradiza y muy pesada : pes. esp. ??f$f$-.(i) 
AI soplete chisporrotea y salta al principio según 
Widenmann luego se funde con mucho olor de ^zufre , 
y en cesando éste, queda un globulito de plomo limpio 
que penetra algo en el carbón. 

En Saxonia en el distrito de Freyberg se falsifica 
la observación de que la galena de grano fino sea mas ri- 
ca en plata que la de grano* grueso': mas bien se observa 
que la pobre en plata se cristaliza en cubos, y la riea on oc - 
taedros , i rb^¿i eáaáí^^/^^^/^^ y ¿%?S¿¿%?^ -^/(2> 
JL PLUMBAGO. 

GRIS de plomd^qiie parece "comunmente ^k¿o por el 
poco lustre. 

En masas, y espejado : este es liso y resplandecien- 
te ó lustroso. 

Por dentro centellante de lustre metálico. 

Textura igual característica» ¿ L '>^/¿ 7 : W/%¿¿) ¿J^jfe) 

Fragmentos poco agudos. 

Raspadura lustrosa «, casi resplandeciente. 

Blanda: dócil y muy pesada. 

Al soplete se porta como la galena, solo que no 
salta tanto como ella. 

Esta era la que se llamaba plumbago hasta que 
Bergman llamó así ai" lápizploroo. ^ • ?r;> 7 e** ^ ^^ -^j 

PLOMO BISMÚTICO. 

GRIS de plomo muy claro, que se obscurece al ayre 
con el tiempo. 



Í7tJ 
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Diseminado por lo común, alguna vez en masas. 
Por dentro poco lustroso de lustre metálico. 
Textura desigual de grano fino. 
Fragmentos poco agudos. 
Blando: dócil: pesado. 

Al soplete se funde muy fácilmente humeando al 
principio y después queda un globulito de plata. 

Casi siempre está finamente diseminado en quarzo 
y piedra córnea con cobre amarillo* 

Se halla en la mina de Federico Christiano en 
Schazlach en el Schwartzwald en Firstenberg. Esta des- 
cripción es de WidenmanrK 

2LATA GRIS. Wcisgulden opiata blanca. 



E color gris de ploma claro y que á veces tira algo al 



En masas , diseminada en partes gruesas 5 peque- 
ñas y finas , muy rara vez con impr^iones. 

Por dentro fuertemente centellante^ á veces poco 
lustrosa > y entonces se acerca á plata agria,, siempre de 
lustre metálico. 

Textura igual que se acere* á desigual de grano 
fino; en la igual. se notan á veces pequeñas fibras sutiles, 
entretexidas. 

Fragmentos romos. . L J 

Opaca: raspadura algo, lustrosa. 

Blanda que oc acuna á muy blanda .. 

Entre ágria y dóciL r 

Quebradiza y pesada en ¡joco gradof ^cAfGA?** %5?zs 

Al soplete dice Widénmann que se volatiliza una 
parte , quedando en el carbou una pegadura amarilla at 
rededor del globulito de plata.. 



I. OBSCURA. 
JilL-falUU ' d i iWJl i ^LijU j 411 \UaiH dK cteros. (1) 



II. CLARA. 
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Pasa por un lado á antimonio plumoso endurecido 
y por otro á plata ágria. Creo que estén aquí juntas las 
dos especies de Kársten. 

COBRE GRIS. Cobre en pasta. 

GRIS desacero que se acerca á veces mucho a negro 
de hierro y aun á gris de plomo : rara vez con co- 
lores superficiales. 

En masas , diseminado 17 ^ en cristales* que se deri- 
van del tetraedro regular. 1 

Rara vez en pirámides triangulares sencillas per- 
fectas, sino con el- vértice mas ó ménos truncado; 

O Apuntadas en las esquinas con tres caras pues- 
tas, sobre las laterales, y ademas. con las aristas biseladas;*: 

O sólo con esta última modificación"; no pocas ve- 
ces tan fuertemente biseladas que desaparecen las caras 
laterales o. motivas. 

Muy rara vez en prismas hexágonos apuntados con 
tres caras puestas sobre las aristas, que dice Wérner 
que parecen derivarse de la pirámide , y en efecto se de- 
rivarán de la npuntada con tres caras sobre las laterales , 
creciendo tanto que desaparezcan las primitivas. 

El célebre Haüy añade el tetraedro con las esqui- 
nas ó las aristas trincadas , ó con las esquinas apunta- 
das con tres- caras puestas sobre las aristas, y el de Jas ;. 
¡instas y esquinas truncadas apuntado én las esquinas con 
tres caras puestas sobre las laterales, ó este'mismo pero 
teniendo truncadas las aristas después de biseladas, ó bi- . 
seladas simplemente las aristas, apuntadas las- esquinas, y ? 
truncadas las aristas del apuntamiento rJX.i(/j 

La superficie de* los cíistales lisa y resplandeciente 
ó espejada, rara vez solo lustrosa. 

Por dentro poco lustroso; oolo la variedad negra 
d e l Harae cubierta - de cobre amarillo, y la de Rapnik m 



é (t) En IVrinjüD hij Limaedgoo tnudianoo uoti I í ig coquinas mia « 
ca dac ?t y - l a fc .a riüUs d< A irunQaimeflto otra vet poco fcrmioadao. 
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la alta Hungría con alaban dina roxa, lustrosas de lustre 
metálico. El de Kremnitz en la baxa Hungría es el metal 
gris. 

Textura por lo común desigual de grano grueso y 
pequeño ; rara vez se acerca á igual ; en la variedad negra 
pasa muchas veces á concoidea pequeña é imperfecta. 

Fragmentos poco agudos. 

Raspadura mas obscura y del mismo color ó par- 
dusco. 

Semiduro y agrio ( caracteres principales):-/ ^-^¿^o. 
Poco resistente y pesado; peso especifico ^8ñí|i? í// 
Todas las especies tienen de común el color gris 
de acero , tirapdo mas ó menos á negro de hierro, la cris- 
talización en pirámides triangulares sencillas con varias 
modificaciones , el ser semiduras y ágrias. Pasa á plata 
agria, cobre sulfúreo y amarillo, pirita sulfúrea y aun á 
antimonio. 

Al soplete según Widenmann salta y chisporrotea 
mucho al principio, y al fin se funde en glóbulo que da 
mucho humo blanco sin olor particular, y se pega al car- 
bón de color blanco azulado. El glóbulo negro de hierro 
ó gris de acero es muy ágrio ; y aunque no se disuelve en 
el vidrio de bórax , le comunica no obstante un tinte ama- 
«rillerito que se acerca algo al roxo de jacinto. — (2} 

PLOMO^AZUL. 

COLOR medio entre azul, fc*sq»í y gris de plomo que^i/*^ 
tira muchas veces bastante á negro , y ülgunao paos 
on ■ afecta í gris do plomo . 

Rara vez en m^sas , sino en pequeños prismas he- 
xágonos equiángulos algo panzudoá^ atravesados ó sobre- 
puestos. ^ ^ ¿¿^y / S ~ 

Su superficie áspera,, y mate , y cubierta muchas 
veces de ocre pardo. 

Por dentro vea&f poco centellante de lustre semi- 
metálico. 

Textura igual, ^- s& au^cci) *<x*&g£¿* c+*us+£+€¿> 
L 
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Fragmentos poco agudos. 

Toma lustre metálico en la raspadura. 

Opaco: blanda indócil : quebradizo: pesado. Solo 
en Tschopau en Saxonia. Se funde muy fácilmente al so- 
plete , arde con una -peqfiefla llama azul, despidiendo hu- 
mo y olor de azufre, y queda un glóbulo de plomo limpioft/ 

PLOMO PARDO. 
Véanse la pág. 167 del primer tomo, y mi nota de 
las tablas de Kársten pág. 61. 

PLOMO NEGRO. 
Está descrito en la pág. 165 del primer tomo. 

PLOMO BLANCO. 

Véase la pág. 163. Mis prismas quadr angular es 
ebliquángulos son el octaedro cuneiforme del C. Haüy. 

Es menester añadir los cristales gemelos dobles y 
triples que ha observado este sabio , y son los que llama 
hemitropio y triple : el primero son dos mitades del octae- 
dro cuneiforme, cortado paralelamente á una de las ca- 
ras triangulares, pero volteadas de modo que formen 
un ángulo entrante por un lado, y saliente por otro; el se- 
gundo está formado de tres prismas hexágonos aplastados, 
reunidos á lo largo por una arista aguda. Esto no tiene na- 
da que ver con los cristales gemelos que cita Widenmann 
parecidos á los de la piedra de cruz.. 

No puedo omitir la doble refracción tan fuerte que 
ha observado el C. Haüy en este mismo plomo mirando 
una vela al través de dos caras de un prisma, cuyo ángu- 
lo refringente era de casi treinta grados, y aun teniendo el 
prisma á poca distancia de ella, se alejaban mucho las 
dos imágenes con los bellos colores del iris, lo que dice 
que puede hacer concebir la grande fuerza refringente del 
flintglass por el oxido de plomo que se. le agrega en su 
preparación*. 



ir*) 
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Su peso específico varía de 650717 á 6,5585; de 
consiguiente es muy pesado. 



PLOMO VERDE. 
Descrito en Ja pág. 165. Su peso específico según 
Haüy de 6,909 á 6,941 , y por lo mismo es muy pesado. 

PLOMO ARRIÑONABO. 
Véase la nota 88 de las tablas pág. 63. 

PLOMO ROXO. 

PASA del roxo de aurora al de jacinto. 
Nunca se ha hallado mas que en pegaduras, y por 
lo común en prismas quadrangulares oblicuángulos con 
las caras terminales puestas obliquamente'; tes laterales 
poco rayadas á lo largo, casi lisas y lustrosas. ¿x*^. 

Los cristales por lo común pequeños | á veces me- 
dianos. 

Por dentro poco lustroso 4 de lustre de diamante. 

Textura desigual de grano pequeño^ u hojosa en 
cubierta, como parece á lo largo de algunos cristales. 

Trasluciente , algunos cristales semitransparentes* 

Raspadura naranjada . ^ 

Muy blando : quebradizo: muy pesado; peeo e spe- 
cifico 650269» s*i r ¿fri 7:¿¿¿s es/z.%frf\j ks¿> ys^té) 

Según Widenmann salta algo al soplete al princi- 
pio , se pone casi negro de hierro, y se funde con ruido 
en escoria negra, que como el mismo plomo roxo se di- 
suelve hinchándose algo en el vidrio de bórax, y comu- 
nicándole un verde yerba que tira mas ó ménos á puerro, 
en el que hay diseminados globulitos de plomo. 

El C. Haüy describe estos cristales como prismas 
rectángulos quadrangulares apuntados con quatro caras 
puestas sobre las laterales, y á veces truncadas las aristas 
laterales: estos truncamientos serán los que los hacen pa- 
recer obliquángulos. El mismo 'mineralogista describe una 
variedad apuntada con tres caras sobre tres caras del pris- 



raa, de Jas quafes la tercera converge píenos que las otras 
dos, é indica un doble apuntamiento de quátro caras. 

En la mina de Berezoí junto á Katharinenburg,en 
la parte oriental de La cordillera (Sel Ura.l que separa, la 
Europa de la Asia.. Los pintores Rusos, lo pagan muy caro, 
porque da una gradación de color que no se consigue con 
la mezcla de otros, y aumenta mucho, el precio de loa 
quadros de devoción con que adornan sus quartos. 

Es conductor de la electricidad, 

PLOMO AMARILLO, 

DESCRIi O en la p. 168 del primer tomo. Los prismas 
octágonos de que allí hablo deben ser tablas octágo- 
nas biseladas en las caras terminales. Convengo con el C. 
Haüy en que se. derivarán del octaedro rectangular de 
triángulos isoeeles. con las esquinas truncadas , y aun las. 
aristas laterales obliquamente sobre los truncamientos de 
las esquinas de la base común, que son sus variedades 
despuntada y tr i forme \ pero quando tienen como en Zi- 
mapan 8 y xo líneas en quadro y una y media de grueso 
solamente , me parece que se deben describir como tablas. 

. Su peso específico 55486. Las de Zimapan están 
embutidas en arcilla muy penetrada de ocre pardo reves- 
tida en partes de plomo terroso gris , y cubierta en otras 
de películas de un fósil gris amarillento : en racimos muy 
pequeños: poco lustroso de. lustre de cera: textura entre 
igual y concoidea: trasluciente en los bordes: raspadura 
amarilla de azufre clara y poco lustrosa : blando : algo dó- 
cil, que se funde sobre carbón con olor de ajo, y se re- 
duce á plomo, ¿ Será pues arseniato de plomo , ó mas bien 
plomo arseniado? 

PLOMO CORNEO. 
Descrito en la nota 91 de las tablas pág. 63, 

PLOMO V ITRIO LICO. (f¿ 
Tomaré sus caracteres del C. Haüy. 
Blanco amarillento. 



(!) 






En dobles pirámides quadrangulares obtusas con 
los vértices que termina» en punta ó en arista, ú octae- 
dros cuneiformes truncadas las dos aristas mas largas de 
la base común, que se pueden mirar como prismas hexá- 
gonos biselados agudamente en los extremos, puestas las 
caras del biselamiento sobre las dos aristas opuestas agu- 
das. Estos mismos suelen .tener biseladas las esquinas del 
biselamiento, y aun truncada la nueva arista que resulta, 
y aun la arista propia del bisel, y la que resulta entre es- 
ta caray ra del truncamiento adyacente otra vez truncada. 

El mismo autor observa muy bien que la estructu- 
ra sola de los cristales de este y del molibdato y carbona- 
to basta para hacerlos géneros diversos. En efecto la do- 
ble pirámide del último es aguda, y las otras obtusas; pe- 
ro su base común en el sulfato es un rectángulo , y en el 
molibdato. es quadrada. 

Muy blando.. 

Indisoluble en acido nítrico; expuesto á la llama 
de una vela se pone rusiente en un instante, y muestra 
globulitos de plomo en la superficie.. 

Después que lo halló Withering en la Isla de An- 
glesey , lo ha encontrado Schmeisser junto á Strontianen 
Escocia , y los Señores Proust y Angulo en las minas de 
Andalucía en cristales incorporados, con galena cariada, ó 
formando costras en su superficie. 

PLOMO TERROSO AMARILLO. * ) 

I. DESMORONADIZO. 

ENTRE amarillo de azufre y de ocre. 
Partículas mates pulverulentas bastante finas , por lo 
común sueltas. 

II. ENDURECIDO. 
A M ARILLO de azufre claro que se inclina algo á gris , 
¿1 y tira en partes á amarillo de ocre , y en general 
tiene manchas pardas. 
En masas- 
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Por dentro apenas centellante , casi mate. 
Textura desigual de grano fino. 
Fragmentos algo romos. 
Algo lustroso en la raspadura. 
Blando : agrio : pesado en bastante grado. Hace 
efervescencia. 

PLOMO TERROSO P T ERDE . 

Descrito en la nota 94 de tablas pág. 64. 
PLOMO TERROSO GRIS. 

I. DESMORONADIZO. 

ENTRE gris amarillento y amarillo de isabela. 
En revestimiento sobre galena; - r - ^ 

Partículas mates pulverulentas, poco coherentes, 
áridas y que tiznan poco. 

Pesado en poco grado. - ^^zévt t e y r ^ 

II. ENDURECIDO. 

("^ RIS amarillento que se acerca igualmente al amarillo 
J'de isabela; rara vez gris azulado, y este color acci- 
dental parece provenir de partículas de pizarra [intima- 
mente mezcladas : no pocas veces con manchas de color 
gris amarillento. 

Casi siempre en masas. 

Por sí mate; pero por las partículas que suele te- 
ner de plomo blanco algo centellante. 

Textura desigual de grano fino, que pasa á vece? 
á terrosa y á escamosa fina. 

Fragmentos poco agudos. 

Opaco : á veces también trasluciente en los bordes. 
Adquiere algún lustre con la raspadura. 
Blando: agrio: quebradizo. 
Pesado. Hace efervescencia con los ácidos. 
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PLOMO TERRO iSO ROXfr 

ROXO pardusco que tira á gris. 
En masas. 
Poco centellante. 
Textura desigual de grano fino. 

Fragmentos algo romos. 

Raspadura gris roxiza clara y mate. 

Blando: agrio: quebradizo y pesado. Hace efer- 
vescencia: se cria en Wesíalia. 

Al soplete se reducen fácilmente, dexando una 
escoria negruzca. 

PLOMO ARSENICAL del Señor Proust. 

Í~^L C. Haiiy describe un plomo arseniado, ó combina* 
~2j do simplemente con el óxido de arsénico, amarillo ó 
verdoso, en agujas ó ^lamentos sericeos entretexidos , 
algo flexibles, que apretándolos se desmoronan en polvo, 
y en masas de lustre de cera; pesado :. 5,046 , y fácil de 
reducir al soplete con olor de ajo. Este es de Francia, y 
será diferente del que hallaron en las minas de Andalucía 
los Señores D.Luis Proust y D. Francisco Angulo, de color 
verde yerba tirando á amarillo de cera, de lustre tam- 
bién de cera y semitransparente, en forma de granos jun- 
tos como en racimos , teniendo por matriz feldespato y 
quarzo, y envolviendo un núcleo de galena cariada, que 
el célebre Proust dice ser ploma arsenical. Véase mas ac- 
riba pág. 78 el plomo amarillo al fin. 

PLOMO FOSFORADO ARSENICAL de Fourcroy.. 

10 describiré según Widenmann, quien lo trae con al- 
_ j gunos caracteres dudosos , seguramente porque no lo 
había visto. 

Verdegay? 

En masas, diseminado, arriñonado, en racimos, 
en pegaduras sobre quarzo y en pequeños prismas hexágo- 
nos algo panzudos , de superficie lisa : la del arriñonado y 
en racimos escabrosa.. 
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Lustroso y poco lustroso de lustre común? 
Textura fibrosa que pasa á concoidea. 
El que está en masas tiene partes separadas testa- 
ceas curvas. 

Trasluciente en los bordes: en cristales del todo y 

semitransparente. 

Raspadura gris : semiduro ? 

Muy quebradizo y muy pesado j peso específico se- 
gún Brisson 6,846. 

Al soplete si no se calienta por grados chisporro- 
tea y se funde pronto hinchándose algo , da algún humo 
arsenical y se reduce. Ademas de los granitos de plomo 
queda en el carbón una masa parda que se funde lenta- 
mente y cristaliza al enfriarse como el plomo fosfórico or- 
dinario. 

Tiene según Fourcroy 50 partes de oxido 'de plo- 
mo; 29 ácido arsénico; 14 ácido fosfórico; 4 oxido de 
hierro y 3 de agua, 

ESTAÑO. 

ESTAÑO SULFÚREO. 

GRIS de acero que tira un p m o á amarillo de broneo. 
* En pequeñas masas por estar siempre incorporado 
con otros fósiles especialmente con cobre amarillo. 

Por dentro lustroso que confina freqüentemente 
con poco lustroso de lustre metálico. 

Textura desigual de grano grueso y pequeño'; es 
característico tanto lustre con esta textura: algunas partes 
tienen tendencia á hojosa. 

Fragmentos algo romos. 
Conserva su color en la raspadura. 
Semiduro : ágrio : quebradizo , y pesado en poco 
grado; 4,350. Solo en Cornüailles en Inglaterra- 
Al soplete se funde fácilmente en una bolita ne- 
gra, pegándose azufre á ella y al carbón de color blanco 
ó azulado, el que se distingue ademas por el olor, y á 
Widenmaun le pareció que olía también algo á arsénico. 
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No se reduce por sí solo , sino que da escoria negra íjue 
tiñe de amarillento ai vidrio de bórax, y dexa, sobre* el 
carbón un glóbulo metálico algo impuro. 



p 



METAL DE ESTAÑO. 
ARDO roxizo y castaño, rara vez cetrino que pasa 



de los primeros á negro pardusco y puro, y del úl- 
timo á amarillo de isabela baxo, á gris amarillento y blan- 
co agrisado. El roxo resulta de la torrefacción, porque en 
muchas partes se arranca el metal con fuego. 

En masas , diseminado bastante finamente 7 en pe- 
dazos esquinados romos y en granos, y muy comunmen- 
te cristalizado. 

En prismas quadrangulares rectángulos apuntados 
algo obtusamente con quatro caras puestas sobre las late- 
rales , truncadas muchas veces las aristas del apuntamien- 
to y las laterales , y aun estas biseladas y después trun- 
cadas. 

Muy rara vez está el prisma quadrangular apun- 
tado primero con ocho caras, concurriendo cada dos en 
un ángulo muy obtuso sobre cada cara lateral, y luego 
muy obtusamente con otras quatro puestas* sobre las aris- 
tas obtusas del primer apuntamiento , y aun truncadas 
las aristas del segundo. Este se halla en Cornuailles. 

Muchas veces es el prisma tan corto que parece 
octaedro con las aristas de la base truncadas, y algunas 
desaparece, 

Todos, excepto el de doble apuntamiento , están 
agrupados por sus apuntamientos formando viseras (*). 



) El C. Ha ¿¿y deduce por ia sencillez estas cristalizaciones 
del v.ubo, en que dus caras opuestas hagan oficio de bases, y trac 
como Widen&iaTVn Una variedad en prismas quadrangulares apun- 
ta.: es con quatro caras puestas sobre las aristas laterales, y ademas 
ci.i el primero e^tc mismo con las aristas entre las caras laterales 
y del apuiuaudeiito truncadas: ni uno ni otro formaban gemelos. 
Su varjedavi anular es el prisma quadrangular con las aristas fuer- 

M 



Los cristales medianos, pequeños y muy pequeños, 
muy rara vez grandes ; su superíicie lisa ó rayada á lo 
largo y resplandeciente ó lustrosa. 

Por dentro casi siempre poco lustroso pasando á 
veces á lustroso de lustre de cera que tira al de vidrio y 
de diamante. 

Textura desigual de grano pequeño y fino que se 
acerca á imperfectamente hojosa, y á veces también á 
concoidea pequeña. 

Fragmentos poco agudos. 

El que está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas medianas, pequeñas y muy pequeñas. 

Comunmente opaco; pocas veces trasluciente en 
los bordes; solo el amarillo y el gris lo son del todo y 
aun semitransparentes. Quanto mas tira á negro tiene ge- 
neralmente mas lustre de vidrio y mas opacidad; quanto 
mas claro mas lustre de diamante y mas. transparencia. 

Raspadura blanca agrisada. 

Duro: ágrio: quebradizo; frió y muy pesado; pesa 
específica 6,9009... 6,9348. 



témeme truncadas, ó prisma octágono con las aristas te; muíales 
trunca das. 

El mismo autor explica conforme al C. V Kermina la hemi- 
t tapia ó los cristales gemelos formados ,por prismas quadrangula- 
res mas' anchos que largos, apuntados con quatrp caras en los dos 
extremos , suponiéndolos cortados por un plano que pase por una 
esquina que no sea de apuntamiento, perpendicular al hexágono 
q^ie pasando por la misma esquina y las dos de los apuntamien- 
tos, divide al prisma en dos triangulares, c iguales, y paralelo, 6 
casi paralelo á dos lados opuestos del hexágono. Si la mitad supe- 
rior , por exernplo, está quieta , y se da media vuelta á la otra sin 
despegarla, entonces las dos éáras del apuntamiento superior con 
los restos de las dos inferiores formarán una especie de pirámide 
hueca quadrangular 6 de visera. 

Romé de V Isle describe otro prisma quadrangular de Cor- 
nuaiiles apuatado con ocho caras como el de doble apuntamiento 
citado arriba, y truncadas las aricas del apuntamiciuo correspon- 
dientes á las laterales y á. veces fuertemente la esquina. 
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Al soplete chisporrotea y salta al principio, se 
pone mas baxo ú descolorido, y se reduce con dificultad 
en la parte que toca al carbón. 

Los pedazos de estaño de color puestos en comu- 
nicación con un conductor electrizado dice Haüy que 
dan fuertes chispas con acercar el dedo ó un excitador. 

ESTAÑO DE CORNUAILLES, 

PARDO castaño que pasa á confundirse con el de ma- 
dera, y se acerca por un lado á amarillo de isabela 
y por otro al pardo de clavo : estos colores alternan en 
zonas angostas. 

En piedras rodadas , entre las quales tienen algu- 
nas la forma primitiva de pequeños ríñones y otras la de 
fragmentos esquinados indeterminadamente ó en astillas 
con las esquinas poco gastadas; rara vez con impresiones(M 
la superficie granosa y poco lustrosa. 

Por dentro fuertemente centellante de lustre de 

¿eda. 

Textura en fibras muy sutiles , rectas y divergen- 
tes en ramilletes, ,v c '/vy/^ i )n>^ 1 /vx. * &¿&*i*u>fAa 

Fragmentos esquinados indeterminadamente ó en 
pequeñas astillas y cuneiformes. 

Partes separadas granudas esquinadas, algo pro- 
longadas y medianas, cortadas por otras testáceas delga- 
das ó gruesas y encorvadas en la dirección de los peque- 
ños ríñones de la superficie : á veces sin partes separadas. 

Opaco, muy rara vez trasluciente en los bordes. 

Raspadura parda cetrina. 

Duro que se dexa limar. 

Agrio: quebradizo. 

Muy pesado j peso específico 6,450 según Klaproth.(2/ 
Al soplete se pone roxo pardusco, y quando está 

bien rusiente, saita y chisporrotea con mucha fuerza; 

Widenmann no io pudo fundir , ni reducir sobre carbón 

por sí solo, ni con vidrio de bórax. 

En Coriiúaiües y en Guanaxuato: este tiene tanta 
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variedad de colores Según Sonneschmid, qus es mas fácil 
enumerar los que le faltan; es verdad que reúne este géne- 
ro y el anterior. 

BISMUTO. 
NATIVO. 

BLANCO de plata que roxea algo : en la textura re- 
ciente se pone aún mas roxo, y quando está coa co- 
balto se toma de los colores del pecho de paloma. 

Rara vez en masas, sino diseminado é incorporado 
con otros fósiles, especialmente cobalto, en pegaduras 
delgadas' y gruesas, reticular, dendrítico, en bojülas em- 
butidas con la superficie rayada en plumas y cristiiizado 
en pequeñas tablas quadrangulares que solo se distinguen 
con la lente, firt^z^atl+^f r^u /*. s s/p¿c&ruy' "frv*** e¿x^¿y^y 
Por dentro resplandeciente de lustre metálico. 
Textura hojosa plana., ¡^i?^ í 

. Fragmentos poco agudos. 

El que está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas, rara vez medianas, sino pequeñas y muy pequeñas. 
Conserva su color y lustre en la raspadura. 
Blando; dócil que pasa dúctil; esta casi en me- 
dio de los dos: s * 

Muy pesado; pesa específico, 9,0202.., 3^ 9***g&) 
Se funde hasta en la llama de una vela , y al so- 
plete muy prontamente dando un glóbulo blanco de pla- 
ta , que continuando el fuego se volatiliza , dexando una 
pegadura blanca en el carbón. 

Siempre con piedra córnea roxa en Schneeberg, con 
quarzo, espato calizo y cobalto en Annaberg, con ocre 
roxo, y rara vez cobalto en Johann Georgenstadt : se cria 
ademas en Joachimsthal , Firstenberg, Allemont, &c.¿fy 

BISMUTO SULFÚREO. 

SU color gris de plomo es mas claro, ó mas bien mas 
descolorido que el del antimonio gris; á veces tiene 
colores superficiales. 
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En masas , diseminado y cristalizado en agujas que 
parecen pirámides quadrangulares muy agudas. 

Por dentro lustroso y resplandeciente de lustre me- 
tálico. 

Textura hojosa , rara vez en estrías angostas y di- 
vergentes , la que da fragmentos algo agudos ; la primera 
parece tener un crucero perfecto y dos imperfectos, y 
dar fragmentos cúbicos. Esto se acerca á lo que dice el C. 
Huüy que es divisible en prismas quadrangulares que to- 
davía se pueden dividir en la dirección de una de las dia- 
gonales de la base. 

Tiene el hojoso partes separadas granudas grandes 
y medianas algo prolongadas. 

Tizna algo, ó mas bien se escribe con él. 

Muy blando. 

Agrio que se acerca á dócil. 

El hojoso se parte en hojillas delgadas, algo fle- 
xibles. 

Pesado. 

Se funde en la llama de una vela, y al soplete se 
pega al carbón un humo amarillo roxizo que al enfriarse 
se pone blanco. El antimonio sulfúreo da mas humo y se 
pega al carbón desde luego de color blanco.. Este carácter 
es del C. Gillet. 

El estriado con cobre amarillo y quarzo es de Sch- 
warzenberg : se halla también en Altenberg y otras partes 
dei distrito metálico de Saxonía y en Suecia. 

OCRE DE BISMUTO. 

AMARILLO pajizo que verdea mucho , y se acerca á 
veces á gris amarillento y ceniciento, /ss^7>T^&(f) 
Por lo común diseminado e incorporado con otras 
tierras y piedras 0 especialmente con bismuto nativo. 

Por dentro mas ó ménos centellante. /¿^rcvfe) 
Textura desigual de grano pequeño que se acerca 
mucho unas veces á terrosa y otras á hojosa imperfecta. 
Fragmentos algo romos. 
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Blando que pasa á muy blando. 
( Átf^ Agrio y quebradizo. 

Entr é pesado y muy pesado; 2i,s¿7 * ¿y l L /J/^y/¿^o 
Se reduce sobre carbón y después se volatiliza. , 

ZINK. 

BLENDA. Pseudogalena (*) 

I, AMARILLA. 

DE color amarillo de azufre obscuro ó melado y de 
cera , que pasa por un lado á confundirse con el 
verde aceytuna y espárrago, y por otro con el roxo, pa- 
sando por una especie de pardo roxizo á roxo de aurora ^ 
algo puerco y confuso; también pasa á gris verdoso. Don- 
de se ha gastado por el frotamiento, muestra algo de ama- 
rillento y muchas veces, especialmente en las raxas de se- 
paración, de negruzco. 

En masas , diseminada y en cristales que parecen 
prismas quadrangulares rectángulos con las aristas trun* 
cadas y apuntados con quatro caras: es difícil su determi- 
nación por lo incorporados que están, i ír* ¿i^?+Z£*(3J 
Por dentro varía de resplandeciente á lustrosa de 
lustre <ft£b *diamanttfd#-. , A? o^tO 

Textura hojosa plana de séxtiple crucero de hojas, 
de donde resultan fragmentos dodecaedros romboidales : 
tiene otra transversal concoidea. 

Laque está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas generalmente gránidesf á veces son las caras de se- 
paración escabrosas, de color negro agrisado y centellantes 
de lustre semimetálico. 

Trasluciente : solo las de color muy claro llegan á 
semitransparentes y transparentes:, s¿ ^^<w^ 

Raspadura gris amarillenta clara, ó mas bien ama- 
rilla pajiza y sin lustre. 



V'ob'xi eiigaíiíASQ y., gs&leiia porque se agujfuuüia aati- 
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Agria: quebradiza. 
Pesada. eo'/nK** ¿yr~¿*do;^ ^^¿/^ ^ <, re> 
Frotada aá olor sulfúreo y luz fosfórica, sobre 
todo la roxa de Scharíenberg, cuyo electo no depende de 
la electricidad, pues se verifica también debaxo del agua, 
como lo dixo Bergmao y lo ha verificado Haüy. 

Al soplete chisporrotea algo al principio, se pone 
rusiente sin tundirse , y toma un color gris \ tampoco se 
funde cor. vidrio de bórax. 

Es rara; solo conozco la de Kapnik en Transilva- 
nia y Scharfenberg en Saxonia, é ignoro los verdaderos 
parages de la de aquí. - ^¿^¿c ^^^y^r 



PARDA cetrina y roxiza obscuras, pasando la última a 
roxa de jacinto, *'¿w**Thr ***uxt¿*¿^ s>-< * ¿*p> s ^^^e/^e 
En masas, diseminada y cristalizada. 
En pirámides triangulares sencillas con las . caras 
convexas y cónicas, y en dobles pirámides quadrangulares 
con las aristas truncadas ¿¿¿¡¿¿¿¿fe , > / > ?/+>^cJ?~rs (3) 



(*) Esta es la que se cristaliza en los dodecaedros traspuestos 
del célebre Haüy. tía efecto cristalizándose en tetraedros con las- 
caras convexas ', y aun con las esquinas apuntadas' con tres caras 
sobre las laterales, de aquí al dodecaedro romboidal no hay mas 
que un paso. Ahora si se mira este dodecaedro como un prisma 
hexágono apuntado obtusamente con tres caras, y se biselan ho- 
rizontal y verticairnentc alternando las seis esquinas formadas por 
quatro planos arriba y abaxo , resulta un cristal simétrico \ pero 
no se halla así en la naturaleza según el C. Haüy, sino que con- 
cibiendo el dodecaedro divisible en quatro romboides con tres ca- 
ras exteriores y tres interiores , cuyos vértices coincidan con el 
centro del cristal , uno de estos romboides fixo en el centro y en 
el punto opuesto da una sexta parte de vuelta al rededor de su, 
exe, por lo que lo llama traspuesto. Esta misma trasposición he no- 
tado en los pedazos que he partido para sacar íracmentos dode- 
caedros. El intimo cristal suele tener los quatro ángulos, que que- 
dan formados por caci* tres planos mas ó ménos truncados, y 
los triángulos equiláteros que resaltan tienen sus lados opuestos. 



II. PARDA. 
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Los cristales por lo común confusos, muy incor* 
porados y mediano^ae caras lisaV'y resplandecientes, -per 
lo méüOQ luotros as. 

Varía por dentro el lustre desde espejado hasta 
centellante , entre &m y "diamante. 

Textura hojosa plana mas ó ménos perfecta de séx- 
tiple crucero de hojas, Wm.^, ^r.r ,/ ÍO 

Fragmentos dodecaedros romboidales; < 

La que está en masas tiene partes separadas gra- 
nudas de todos tamaños; ¿¿ti ecurvu-i Ji se/v^f^e?*^* ¿*yz¿¿. 

Por lo común trasluciente en los bordes , aunque 
taiiibkn pasa por todos los grados de transparencia. 

Raspadura gris amarillenta que tira á parda. 

Entre blanda y semidura. 

Poco agria y pesada; peso específico 4,1665 según 
Haüy, aunque no sé de qué especie, 4 ^ 3, 9 fu ¿*-^4,jJ,9C*) 

ÍIITNEGRA. 

DE eeier negro/^uro ; los cristales en las puntas roxos 
de sangre ; rara vez son todos roxos y fuertemente 
traslucientes. A veces saca del criadero colores superfi- 
ciales A íít4é*&L /sétis&^trt^ 1 y ¿?*¿Á*r e*r fT¿z-/£rs*z<* . 

En masas, diseminada'^ ea doblas pirámides qua- 
drangulares con esquinas y aristas truncadas; 

Y en pirámides triangulares sencillas con las esqui- 
lias fuertemente truncadas^^^/^ eS ¿z%ki4^£¿£?v (%) 

Los cristales ^ ntrc medianoG y -pequeñoí^ lustrosos. 

Por dentro Tuopluudocioftte de lustre de diamante. 

Textura hojosa perfecta de séxtiple crucero de hojas//// 

Partes separadas granudas medianas, pequeñas y 
muy pequeñas. 

Opaca comunmente; solo la roxa es trasluciente 
en los bordes y aun del todo. 



a lab esquinas del tetraedro supuesto primitivo. Per eso io con- 
sideraba Romc de V Isle como forma primitiva de ia oleada > 
quando según Haüy no lo es sino el dcáccacdro romboidal. 
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Raspadura parda roxiza que tira fuertemente á gris, 
Semidura que pasa á blanda. ^ 
Agria y pesada; ¿ * ¿tf™ %ty*f*j£** *-fO 
La mas hermosa es la roxa de Konigsberg en la ba- 

xa Hungría. *^ ¿^¿wzs^ - / e+^&vTeé* ^x^r- (¡? j 

IV. TESTÁCEA.- ^¿^^^i^.C^ 

VEASE mi nota de las tablas pág. 65. 
La descripción de Widenmann es tan perfecta que 
no debo hacer mas que copiarla, 

Entre gris de humo y parda de hígado, y á veces 
parda roxiza ó cetrina. 

En masas, diseminada, y mas comunmente en pe- 
queños ríñones. 

Lustre exterior accidental. 
Por dentro mate ó muy poco centellante. 
Textura fibrosa muy fina, que pasa á concoidea 
y á desigual. 

Partes separadas testáceas delgadas encorvadas en 
la dirección de la superficie, en las que salta al romperla. 
Opaca. 

Raspadura de color gris. 
Semidura: agria. 
Pesada:/^* -¿/f. 

Se cria con galena común y plumbago, pirita sul- 
fúrea , quarzo y piedra córnea. 

CALAMINA. 

AUNQUE Kársten y Widenmann la dividen en dos 
especies , yo tas reúno con Wérncr y con Haüy* 
La de Freyburg en el Brisgaw, que analizó Pelletier, era 
espática , y no tenia ácido carbónico ni carbonato de zinc, 
como asienta Widenmann , pues el químico no dice sino 
que tenia 36 partes de oxido de zinc. Los C.C. Haüy y* 
GÜÍet han examinado varios cristales que no hacían efer- 
vescencia, y solo la hacían las porciones terrosas del mismo 
pedazo. Tampoco observó efervescencia el C. Lelievre en 
una masa pura y transparente de Siberia, Yo no la he nota* 

N 
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do en los cristales traslucientes de aquí: solo sí en las do* 
bles pirámides triangulares agudas qiit los acompañan, pe- 
queñas y muy pequeñas, de color amarillo de ocre, por 
fuera y por dentro mates, de textura igual y opacas, que 
serian de espato calizo antes que se substituyesen las mo- 
léculas de oxido de zinc: de donde se sigue que las calami- 
nas harán ó no efervescencia en general , según que estén 
mezcladas accidentalmente con tierra caliza. 

(D Del blanco agrisado pasa por el gris ceniciento al 
amarillento , hasta el amarillo de isabeLry de ocre ; á ve- 
ces tiene manchas de pardo Cfetrinor el color amarillo es 
casual; quanto mas pura, tanto mas blanca, y tanto mé- 
nos oxido de hierro tiene; 

En masas, celular , cariada, en racimos 0 ^ crista- 
lizada. 

En tablas quadrangulares rectángulas prolongadas 
biseladas obtusamente en las caras terminales , y trunca- 
das las esquinas del biselamiento , que pasan a(#/cubo de 
cairas convexás fuertemente truncado en las esquinas; 

Y en octaedros prolongados. 

Los cristales son pequeños y muy pequeño^ ?'*f-m 
superficie lisa y lustrosa, á veces resplandeciente; la de la 
figura en racimos encostrada , y la de la celular áspera y 
su lustre exterior accidental. 

Por dentro poco lustrosa que pasa por un lado por 
centellante á confundirse con mate y por otro con lustro- 
sa de lustre éo ^idrio ' a aunque á vqcqg t a mbién de nácar 

Textura muy comunmente desigual de grano pe- 
queño que se acerca algo á escamosa ó terrosa , muchas 
veces hojosa algo imperfecta , y rara vez en estrias cortas, 
angostas y divergentes, t<n ^ha^^^ ~^¿7. 

Fragmentos peee-agwftes. ^¿r»r^ 

La compacta tiene á veces partes separadas testa- 
ceas : la hojosa y estriada granudas medianas , pequeñas y 
muy pequeñas algo confusas. 

La terrosa es opaca , la desigual trasluciente en 
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los bordes, la hojosa y estriada trasluciente , tal qual vez 
semitransparente y aun casi transparente 

Semidura ; algunas blandas, 'j. * \ 

Agria: algo resistente. 

Pesada: la mas pura y cristalizada poco pesada; 
peso específico 3,5236. 

Al soplete según Haüy da copos que arden con lla- 
ma verde azulada. Según el mismo se electrizan sus crista- 
les tanto por el calor , que basta ponerlos delante del fue- 
go ó junto á la llama de una vela por espacio de dos ó 
tres segundos ¿ y luego conservan su electricidad muchas 
horas después de frios. Este carácter tan curioso como es 
no basta para distinguirlos de la mesotipa , que es una de 
las divisiones que ha hecho de la zeolita, la qual también se 
electriza por el calor, y se disuelve formando gelatina con 
los ácidos, sino que para pequeñas porciones será menes- 
ter recurrir al soplete. 

Hasta ahora se ha hallado solo en montañas de ca- 

ANTIMONIO. 



pas 



NATIVO. 

iLANCO de estaño perfecto, .>.*V. 7^:^^t4^ 7 ^j 
En masas , 'diseminado, arriñonado, y probablemcn^ 
te globoso y cristalizado. 

Por dentro resplandeciente, muchas veces espejado. 
Textura hojosa perfecta plana ó curva de quatro 
cruceros según Wérner, de donde resultan fragmentos oc- 
taedros, y según Haüy de diez , á saber: seis mas para- 
lelos á las doce aristas del octaedro, de que resultan al 
mismo tiempo fragmentos octaedros y dodecaedros rom- 
boidales ; bien que esto lo ha observado en el fundido. 

Partes separadas granudas medianas, pequeñas y 
muy pequeñas, y testáceas delgadas y curvas , porque las 
hojas dfe his granudas se encorvan con tanta uniformidad 
que resultan las testáceas. 

SemiJuro que confina con blando. 
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Dócil: poco resistente. 

Muy pesado que se acerca á pesado, <¿ ■ r l & % (V 

Tiene mucha aíinldai con el ajrséoico nativo. 

Al soplete se disipa en hurno que se pega en parte 
al carbón de color blanco permanente.. 

En Allemont, en Salberg en Suecia, y en Tran~ 
silvanjia con antimonio gris r roxo y blanco. J T/ C Y) 

El C, Haüy separa el de Allemont con el nombre 
de antimonio nativo arsenífero ; pero, la misma variedad 
de las análisis de Sage, quien encontró 16 por 100 de ar- 
sénico y y de Mongez, que halló sok> 203, mt: parece 
indicar que el arsénico está mezclado por casualidad. 

El C Gillet ha notado en el antimonio nativo al 
soplete lo que ya se habia visto ene! estaño. Echado al sue- 
lo , quando está bien fundido y bien tersa su superficie , 
se enciende y subdivide al caer en una multitud de glo- 
bulitos encendidos, que se disparan hacia todas partes, 
como en las ruedas de; los fuegos» 

ANTIMONIO GRIS. 

I. COMPACTO. 




RIS de plomo claro que se acerca un poco al de acero; 
En masas y á lo sumo diseminado. 



Por dentro fuertemente centellante. 
Textura desigual de grano pequeño, pero se acerca 
á la igual, á la hojosa, y aun á la estriada. 
Fragmentos poco agudos. 

Se pone mate y algo mas obscuro en la raspadura». 

Blando: dócil; poco frió y pesado.. 

Ai soplete según Widenmann se funde instantá- 
neamente , y gxde al principio con llama azul y mucho 
humo blanco sulfúreo que se pega en parte al carbón: este 
embebe un poco de la masa liquidada ó extendida , y lo. 
4emas se volatiliza dexando solo la pegadura blanca. 
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II. ESTRIADO. 

KARSTEN lo separa del hojoso , pero yo lo reúno con 
Wérncr, pues solo se distingue en ser poco lustroso 
y lustroso, y tener las partes separadas granudas muy pe- 
queñas, y algo confusas. Widenmann lo describe con el 
compacto, quizá por el hecho de criarse juntos. 

Gris de plomo descolorido, mas vivo que el del bis- 
muto sulfúreo- y mas apagado que el de la galena ; el es- 
triado propiamente suele estar tomado de los colores del 
arco' iris, y del hierro pavonado. 

Comunmente en agujas que parecen prismas qua- 
urangulares obliquángulos que se acercan á hexágonos , 
agrupados en ramilletes, y atravesados desordenadamente. 

En Felsobania en la alta Hungría en prismas gran- 
des quadratigulares obliquángulos apuntados con quatra 
caras puestas, sobre las laterales; también tienen, las aris- 
tas agudas truncadas. 

Los hay algo convexos cilindricamente, rayados 
sutilmente á lo Largo y resplandecientes. 

Por dentro lustroso ó resplandeciente y espejado 
de lustre metálico. 

Textura estriada divergente en estrellas y ramille- 
tes y entretexida y por un lado confinan las estrias con fi- 
bras, y por otro son tan anchas que pasan á hojas algo 
curvas. La otra variedad hojosa las tiene muy pequeñas por 
la pequenez de las. partes separadas. 
Fragmentos algo romos. 

Partes separadas en barras muy incorporadas : el 
estriado en estrellas tiene rara vez partes separadas granu- 
das grandes y medianas. 

Mate y algo mas obscuro en la raspadura. 

Blando: dócil y pesado en poco grado j pcs. esp. de 
4,1327 á 4,5163. 

Se funde en la llama de una vela, y al soplete en 
un instante con mucho olor á azufre, y se volatiliza en 
humo blanco , pegándose parte de este al carbon> 
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III. CAPILAR. . FederertZ) 6 sea metal plumoso. 

ENTRE gris de plomo y 6 oonioionto ; el suelto es mas 
claro, el entretexido mas obscuro, y está á veces to- 
mado de los colores del hierro pavonado. 

En cristales delgados capilares que forman una es- 
pecie de lana, ó muy entretejidos y tupidos imitando un 
fieltro mas ó ménos consistente. 

Por fuera y por dentro mas ó ménos fuertemente 
centellante de lustre semimetálico. 

El que está en masas tiene la textura en fibras su- 
tiles entretexidas.<*<*7 ¿-^■¿t'fáát ?xt&t /k*yz*r > ~~ e ^c^¿y^ } 
Fragmentos muy romos: tizna algo. 
Muy blando , las mas veces ya desmoronadizo. 
Agrio : A quebradizo : A igopo . y jfu^ /u,/aJhríA ^O) 
Humea bastante al soplete según Widenmann, y 
dexa una pegadura blanca ó amarilla en el carbón , fun- 
diéndose el todo en forma de escoria negra. 

Los texidos naturales ó fieltros de una quarta en 
quadro y mas, que hay en el Gabinete dé Viena, son de 
Filsobania en la alta Hungría. « 

ANTIMONIO ROXO. 
OXO de cereza perfecto, á veces un poco tomado de 
los colores del hierro pavonado y pardo roxizc. 
Comunmente en cristales muy finos capilares, que 
se atraviesan ó divergen en ramilletes; á veces como que ; 
forma pegaduras, y muy rara vez en masas. 

Por fuera los cristales resplandecientes de lustre de 
diamante. 

Por dentro lustroso de una especie del mismo. 
Textura en libras muy finas y divergentes en ra- 
milletes ; rara vez en estrias angostas. 
Fragmentos en astillas. 

Partes separadas granudas medianas prolongadas. 
Parece opaco. 

Conserva su color en la raspadura. 
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Muy blando pasando á desmoronadizo. 
Agrio y poco pesado. 

Al soplete según Widenmann se funde muy fácil- 
mente , se extiende sobre el carbón , y se disipa entera- 
mente con poco olor sulfúreo. 

Es muy exacta la observación del C. Háüy, que 
parece no haber sido formado de un golpe este mineral , 
sino que de antimonio sulfúreo ha pasado por grados á 
ser hidrosulfúreo, pues en un mismo pedazo están jun- 
tos uno y otro, y aun hay agujas que solo son roxas en 
la superficie. 

ANTIMONIO BLANCO. 

ESTA descrito en la pág. 169 del primer tomo. 
El C. Haüy cita el de Allemont en agujas divergentes, 
que se funde en la llama de una vela , chisporrotea sobre 
una asqua, y se disipa en humo al soplete, en una palabra, 
que conviene enteramente con este, y sin embargo no tie- 
ne según Vauquelin un átomo de ácido muriático, sino 
solo 86 partes de oxido de antimonio : 3 de este mezclado 
con oxido de hierro : 8 de siliza i y 3 de pérdida. 

OCRE DE ANTIMONIO. 

AMARILLO pajizo tirando á «pardo. 
En masas , diseminado y revistiendo el antimonio 

gris. 

A lo sumo centellante. 

Textura terrosa que á veces se acerca á la estriada, 
y entonces muestra tener partes separadas en barras. 

Blando y muy blando , á' veces desmoronadizo: 
- Bóeil y poco pesado. 

Resollando sobre él da un olor particular , el mis- 
mo de los caxones en que se guardan los metales de an- 
timonio., ¿r« fax al *€r/¿* . cV' : v^y. ¿y 

Al soplete se disipa sin fundirse dexando una pe- 
gadura blanca en el carbón : con vidrio de bórax hace 
mucha efervescencia y se forman 'algunos globulitos me- 
tálicos. 
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COBALTO. (*) 
COBALTO GRIS. 

RECIEN partido es gris de acero w^^^ - c lili'© que se 
acerca á veces afi> lanco de estañ e; se toma de los 
colores gris ceniciento obscuro y de hierro pavonado, tan- 
to mas quanto mas arsénico tiene. 

En masas, diseminado, muy rara vez en pequeños 
racimos , espejado p< reticular, 

Por dentro la textura reciente fuertemente cente- 
llante de lustre metálico. 

Textura igual característica ; solo a veces se acerca 
á desigual, 4r ¡*XJt ¡pt&éM&S&tiit W*x&á&*ik -¿/ 

Fragmentos alge agudos. 

Tiene muy rara vez partes separadas testáceas 
gruesas y curvas como el arsénico nativo. 

Paspadura algo lustrosa de lustre metálico, 
bemiduro : agrio quebradizo. 

Muy pesado;^, fZf s^&<o 3^ ^ ^¿ ^ 

Frotado con fuerza da olor arsenical. 

De todos los metales de cobalto este v el terroso 

%¡ 

negro son los que mas tiñen y mejor, y por lo mismo los 
mas á propósito para las fábricas de porcelana. 

Al soplete según Widenmann da humo arsenical , 
mas no tanto como los siguientes : no se funde por sí so- 
lo ; pero tiñe de azul obscuro el vidrio de bórax , y con 
él se reduce á un globulito lustroso , que al enfriarse se 
toma de color gris. 

En Schneeberg, Annaberg, Johann-Georgenstadt 
y Votetland, [y 



(*) Espíritu ■ familiar ó duende, de los que suponían que habla 
en ias minas y muy serviciales. 
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COBALTO IffWfinryQ . 'há&nco 

Cobalto arsenkal de Háíiy y de otros autores. 

BLANCO de estaño que tira algo á gris en la textura 
reciente, la qual con el tiempo se pone mas gris: del 
criadero suele salir con lps colores del hierro pavonado y 
del pecho de paloma. 

En masas, diseminado, en pegaduras , espejado, 
reticular , cariado , nudoso y cristalizado. 

En cubos con caras planas ó convexás, perfectos ó 
con aristas y esquinas truncadas, en cubo-octaedros y oc 
taqdros perfecto s. \ > * x« c <r - t cw 

Los cristales medianos y pequeños de superficie 
las mas veces lisa y resplandeciente, algunas encostrada. 
Por dentro lustroso de lustre metálico. 
Textura desigual de grano grueso, pequeño y fino , 
gara vea - igual ^ y rarioima fibrosa y estriada en ramillete 
y ■ cotrcllfts . 

Fragmentos pernos. V 
Carece comunmente de partes separadas ; sin em- 
bargo á veces las tiene el compacto granudas' medianas, 
pequeñas y muy pequeñas , y aun testáceas delgadas y en 
zigzaque. 

Semiduro en sumo grado. 
Agrio y muy pesado ; peso específico 7,7207. 
Golpeado con el eslabón despide mucho olor á ajo. 
Al soplete da según Widenmann mucho humo 
blanco arsenical y muy desagradable ? que se pega tam- 
bién al carbón, y aun arde al principio con llama azul, 
pero no se funde por sí solo. Una vez disipado el arsénico, 
y que el cobalto se ha puesto negro agrisado perdiendo su 
lustre metálico, se disuelve en el vidrio de bórax tifián- 
dolo de a¿ul obscuro. 

Es el mas común : de los criaderos que trae el mis- 
mo autor se debe excluir Tunnaberg, que es criadero del 
sjjguigpte. — t <■ v^Tvr/ c ír fr/ 

O 



COBALTO KhiiNVQ. Cobalto gris de Hdüy. 




LANCO de plata que tira por lo común á roxizo ; 
i tiene muchas veces colores superficiales. 



«En masas , diseminado y cristalizado en octaedros, 
dodecaedros y en icosaedros. El célebre Haüy añade el 
que llama cubo-dodecaedro , que es el cubo con las aris- 
tas fuertemente truncadas , y las caras del cubo muchas 
veces rayadas en tres direcciones perpendiculares entre si 
como en la pirita sulfúrea , y el cubo-icosaedro ó el ante- 
rior con las ocho esquinas primitivas muy fuertemente 
truncadas, y también rayado , y el que llama parcial ú 
octaedro cuneiforme con las aristas del vértice superior é 
inferior truncadas , notando él mismo la falta de simetría 
en las leyes que lo produxeron, y la rareza del caso que 
dependerá de alguna circunstancia particular que seignora:f// 

Los cristales pequeños embutidos y resplandecien- 
tes ; pero el C. Haüy los ha visto de mas de una pulgada 
de grueso, y Klaproth de pulgada y media. 

Por dentro lustroso,^ ñ *it& \ct> r** few^?/vit/¿( 
Textura .desigual de grano pequeño y fino. 
Partes separadas,, granudas pequeñas y muy pe- 
queñas. 

¿r> /-Boca duro: muy pesado; pes. esp. 6s$g9*i ™ 6^4309 . 

Acompañado comunmente con cobre amarillo. 

Esta descripción de Wérner y la análisis que cita 
Kársten de Klaproth son del de Tunnaberg en Suecia, al 
que se refiere también Haüy, pero diciendo que tiene tex- 
tura hojosa muy perfecta dé triple crucero rectángulo de 
hojas que da fragmentos cúbicos: Wérner no ha podido 
observar esto por la pequenez de sus cristales. 

El cobalto blanco de Widenmami , tanto por sus 
caracteres como por sus criaderos , parece una variedad 
del lustroso , y excusado el empeño en adivinar qual se- 
na el cobalto sulfúreo de Wallerio, ó de Brandt, á causa 
de la ambigüedad de las descripciones. Lo que sí es de 
notar es, que este cobalto de Widenmann se fundiese 
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muy fácilmente al soplete dando glóbulo blanco, que al 
enfriarse se ponia negro , y solo quando se hubo disipado 
con el largo fuego todo el arsénico, quedó blanco. \^0) 

COBALTO TEPvROSO NEGRO. 

I. DESMORONADIZO. 

NEGRO aaulach) . a veoec pardusco. 
Consta de partículas algo gruesas mates* pulveru- 
lentas , que tiznan poco y están por lo común cohe- 
rente^ Zx* »>s</ ¿'cc ¿/. -tcf.s/iy. 
Lustroso en la raspadura. 
Muy árido al tacto y ligero. 

Al soplete según Widenmann da humo blanco ar- 
senical que se pega algo al carbón , y si se trata con vi- 
drio de bórax lo tiñe de un hermoso azul. 

Abunda en Saalfeld. 

II. ENDURECIDO. 

NEGRO azulado , rara vez negro pardusco* 
En masas, en pegaduras , en pequeños racimos, con 

impresionesfy. cariado. r*t ts'/y. 5 % Ú s i w r z¿£o ^ fá.y. 

Por dentro mate, ó algo centellante de lustre co- 
mún. 

Textura terrosa muy fina, en partes concoidea. 
Fragmentos algo romos. 

Sin partes separadas ¿ el concoideo las tiene á ve- 
oes testáceas delgadas y curvas en la dirección de la su- 
perficie. • ' ' 

Raspadura de lustre de cera. — 7tt<*L*+*y*€HUr 

Blando y muy blando. 

Dócil: muy quebradizo» 

Poco pesado, alguno ligero/ 2,?&ó+s*? ^ ^^y^J^yt^r 
Según Widenmann da poco olor arsenical al prin- 
cipio sin mas alteración: tiñe el vidrio de bórax de un be- 
llísimo azul, y se revivifica en parte, pues en el vidrio se 
manifiestan globulitos metálicos. 
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Es muy estimado en las manufacturas por el bello 
esmalte que produce. 

En Saalfeld y cercanías en montañas de capas ; 
pero también en primitivas como en Schneeberg. e** út.(/) 

COBALTO TERROSO PARDO. 

PARDO de hígado claro ú obscuro que pasa unas ve- 
ces á gris amarillento y otras á negro pardusco. 
En masas y diseminado, <* **<*f /tv ; - s^^rSi 
Mate. 

Textura terrosa fina , que se acerca algo á voces a 
Fragmentos muy romos. 

Lustroso en la raspadura. 7>v **c><€e%í . 

Muy blando : dócil : quebradizo: poco árido. 

Poco pesado confinando á veces con ligero. 

Freqüentemente con cobalto terroso negro y roxo 
en revestimiento, y ocre pardo ferruginoso, y siempre 
es mal cobalto. 

Se halla e§pccinimcntc en Saalfeld yJfamsdgrfi fr/ 

COBALTO TERROSO AMARILLO. 

AMARILLO pajizo que pasa á gris, amarillento; #*~&) 
En masas y diseminado y como cariado : el primero 
muy resquebrado , y esto es característico. 
Mate. 

Textura terrosa fina? fragmentos muy romos. 
Raspadura lustrosa..^ no 
Muy blando confinando con desmoronadizo. 
A+g^ dócil. 
Muy quebradizo. 
Poco árido y ligero. 

Siempre con cobalto roxo estriado ó en revesti- 
miento:.r^^ír/ s¡* t*^ ' e*/¿.¿Zu //s /^^J (?/ 

Al soplete dice Widenmann que da un poco de 
olor arsenical , que no se funde por sí solo, y que tiñe el 
vidrio de bórax de un bello azul, y añade que en general 




1 



(i03) 

tiñe mucho , pero es muy escaso : en otro tiempo se ha- 
llaba en Saalfeld. 

COBALTO TERROSO ROXO. 

I. EN REVESTIMIENTO. 

ROXO rosado y- de flor de alberchigo mas ó menos 
subidos. *<*»x~<r^'"*' y J £ A— ^ 
Comunmente está en revestimiento, muy rara vez 
ea racimos,^ &&f l fa* <& ^'s^rz*^ se-AéZá&f,/ 
^ Por dentro poco centellante. 
Textura terrosa fina. 
Fragmentos romos. 

Luotrooo fen la raspadura, ^y*''*'^ t™** ¿€*&&*é^ 
Muy blando pasando á desmoronadizo. 
Dócil : quebradizo y ligero. 

Generalmente junto con los mas minerales de co- 
balto, sobre todo con eljkiotrooo, que en parages húmedos 
se florece de roxo. 

Al soplete dice Widenmann que huele ton poco á 
arsénico sin dar humo sensible , se pone gris ceniciento y 
se funde , ó mas bien se agruma y tiñe el vidrio de bórax 
de un bello azuL 

IL ESTRIADO. Flores de cobalto. 

ROXO de flor de alberchigo , carmesí y cereza: al ay-> 
re y con el calor se pone descolorido inclinándose á 
gris ó á pardo; ri*¿rixJ ¿*» s* - f,cr« f iS r .r &*^4*?«>j*p& 

Rara vez en masas , en pequeños racimos y arri- 
ñonado, mas bien en pegaduras y en cristales. 

Muy rara vez en pequeñas pirámides hexágonas 
dobles algo aplastadas ; lo común en agujas cortas agru- 
padas en ramilletes y estrellas y en costras delgadas afel* 
padas compuestas de cristales, pequeñísimos. Rome de l c 
Isle creyó ver en las agujas prismas quátírangulares bise- 
lados en los extremos , y aun apuntados con quatro caras 
sobre las aristas; f*¿*Hr /,as**¿*¿*T ***** r^^jr^^cij 
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Por fuera los cristales lisos y lustrosos : los peque- 
ños racimos y ríñones de superficie encostrada. 

Por dentro lustroso ó poco lustroso de lustre de 
nácar ó diamante. 

Textura de los cristales hojosa : de las demás fi- 
guras en estrias cortas, angostas, rectas y divergentes en 
ramilletes y estrellas > nasa á veces á fibrosa. 

Fragmentos , casi en astillas y cuneiformes. 

En masas suele tener partes separadas granudas 
medianas y pequeñas, ^ ¿¿?SV ¿**<^^&£p<f/ 

Los cristaies semitransparentes, las demás figuras 
traslucientes del todo, ó solo .en los bordes. 

Raspadura blanca. 
fj/anZbyMixy blando: ágrio. 

Quebradizo y poco pesado. 

Al soplete según Widenmann se pone gris cenicien- 
to, y da -algún olor arsénica! sin humo sensible, comu- 
nicando al vidrio de bórax un azul muy bello y agra- 
dable. C^^iSf^-ty 

NIKELO. (*) 

METAL BE NIKELO. 

ROXO de cobre subido ó baxo que á veces tira á gris 
ó amarillo. 

En masas, diseminado , muy rara vez reticular y 

en coliflor, tffr^iSex i -¿ Vtewrit //^^M/ / o ^f6?é&ro&} 

Por dentro lustroso , á veces poco lustroso de lus- 
tre metálico. 

• Textura desigual de* grano pequeño; que pasa á 
concoidea pequeña y esta es la lustrosa. 
Fragmentos algo agudos. 

Con bastante frequencia , . tiene partes separadas 
granudas pequeñas y muy pequeñas confusas ; á veces tam- 
bién en barras delgadas: otras no tiene ningunas: muy 
rara vez testáceas curvas y concéntricas. 



(*) Falso 6 espurio, y de aouí kiipfcrnickci ó cobre i'also. 



/¿^¿Jk ^^^^^^^ 
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Semiduro: agrio: poco quebradizo y muy pesado; 
peso específico 6^ofó6.u 6j6^&i . B ^SZó h£> ^/rs? vJ 

El oxido del mismo y el cobalto lustroso son dos 
caracteres empíricos. 

Al soplete según Wiáenmann da al principio hu- 
mo y olor arscnical, se funde fácilmente y convierte en 
glóbulo que se toma de negro agrisado al ayre, ^separán- 
dose alguna escoria. * ¿Cvc* ^*iyp*&&) 
OCRE DE NIKELO. 

VERDE manzana claro ó subido. 
En revestimiento. 
Partículas mates pulverulentas y en general poco 
coherentes. 

Apénas tizna ó casi nada. 
Arido al tacto y parece ligero. 
Carácter empírico el estar muchas veces mezclado 
con cobalto en revestimiento. 

No se muda al soplete según Widenmann, y tiñe 
el vidrio de bórax casi de roxo de jacinto. Según Haüy 
se reduce á glóbulo metálico con el bórax. 

El nikelo mas puro que consiguió Vauquelin adqui- 
rió virtud polar en manos de Haüy, como el cobalto mas 
puro la habia adquirido ántes en las de Wenzel. - ¿ ^ 7 

MARGANESO. 

AL AB ANDINA SULFÚREA. 
Véase mi nota pág. 66 de las tablas de Kársten. 

ALAB ANDINA GRIS. 

I. ESTRIADA. 

DE color gris de acero mas ó ménos obscuro , casi ne- 
gro de hierro. 

En masas, diseminada^ cristalizada, según pare- 
ce en prismas quadrangulares obliquángulos biselados ob- 
tusamente en los extremos, puestas las caras del bisela- 
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miento sobre las aristas obtusas , quizá también en hexá- 
gonos , y muchas veces en agujas : estas tienen las aristas 
obtusas redondeadas y parecen lesnas (*). 

Los cristales medianos y pequeños , y muchas ve- 
ces atravesados ; las caras de los prismas por lo común ra- 
yadas á lo largo , rara vez lisas y lustrosas. 

Por dentro lustrosa ó poco lustrosa de lustre me- 
tálico. 

Textura en estrias anchas ó angostas paralelas, ó mas 
comunmente divergentes en ramilletes ó estrellas; las es- 
trias rayadas sutilmente á lo largo. .-V 

Fragmentos en astillas y cuneiformes, rara vez es- 
quinados indeterminadamente y romos. 

Partes separadas granudas prolongadas-, y aun en 
barras cuneiformes muy incorporadas. 

Opaca : gonocrva en la raspadura W color y lu&tre. 

Tizna bastante^. ¿ ^ n <^ s¿ ^^^^ ^ 

Blanda: agria: peeo quebradiza. 

Árida: poco ñia: pesada? Admitiendo las citas de 
gravedades especíñcas de Widenmann, á saber: 4,143 
y 4,325, nunca es poco pesada, como asienta, aunque estos 
son yerros que comete tan fácilmente el que escribe, como 
los nota y corrige el que lee ó traduce , menos el Señor 
Hérrgen. 

II. HOJOSA. 




EL mismo color. 
Casi siempre en masas y diseminada , aunque tam- 



(*) Según Haüy se cristaliza también cu pequeños prismas 
que parecen octágonos por csiar biseladas las aristas obturas y 
biselados en los extremos sobre las agudas, 6 apuntados con quatro 
caras sobre las aristas alternas. 

Este celebre Mineralogista trae para distinguir esta especie 
del antimonio gris un carácter que no puede omitir , y es que tro- 
tando uno y otro contra una pizarra, y limpiando suavemente con 
el dedo el parage trocado, dexa el antimonio una señal de lastre 
metálico bastante perceptible, y la 'alaba tul i na otra terrosa y mate. 



til /^^^b^^^^^-:/^^ 

£s¿/kr Sze^w ¿t^> ^<^t^t^^ /^cr 

¿fcr/c/s*'^ - - ^ - -/¿v> 



&*&/¿X^ ^t^/ /¿¡¿sf^, 



*/?^i/z^!*.> _ — ^ 



l¿i] s& ¿c&rieA^ /¿cc¿¿2& ^<^¿^J¡z¿¿y' l&^zaz^y' - 




sí* 

rc^ n ^c*/ c^z¿*^ ¿/^^z^r ¿^Ar^é^z^ ~~ ^ 
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bien en rombos prolongados y lustrosos, que se pueden 
mirar como prismas quadrangulares obliquángulos, a r 
Por dentro lu trosa pasando á poco lustrosa de lus- 
tre metálico. 

Textura boj >sa , no del todo perfecta , por lo co- 
mún plana, á veces también curva, mpim puruoe de iiúr¿¿>-/ 

crucera, y rayada finamente como en la especie an- 
terior. 

Partes separadas granudas pequeñas y muy peque- 
ñas. 

Lo restante como en la anterior , excepto que es 
mas quebradiza. 

En Eibenstock en Saxonia. ^¿v/^-^^i <vr*s<y(2) 

III. COMPACTA. 
-EGR A agri s ada ó - dc gris de a cere-obs curo: la - t érro» 
sifmafl obscura , * ?i¿f> * • V/ 
En masas, arriñonada, en racimos, en coliflor y 
dendrítica y aun bulbosa. 

Mas ó ménos centellante de lustre metálico. 
Textura igual % dc3igual pasando á terrosa fina. 
Fragmentos fé+é agudos : k torrooa muy romo s. 
Lbistorosa en la raspadura . 

Elandíii m miiy hlnniíh, y aun de imoronadiisa ! cota 
tiene partículas pulverulentas siempre coherentes que tiz- 
nan mucho; aquella tizna también pulverizándola. 

*Agifta. 

Qucbradiea ! la t orroM muy qu ebradiza. 
Pesada : U-terrosa entre pesada y poco pesada* 

ALAB ANDINA NEGRA. 

I. DESMORONADIZA. 
EGUN la análisis de Wegdwood que cita Kársten, es 
la primera especie de la terrosa de Widenmann que 
llama ocre de alahandina , y describe como sigue. 
Negra pardusca ó roxiza. 

P 
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En masas, diseminada, y freqíientcmente en re- 
vestimiento sobre otros minerales de margaaeso. 
Por fuera y por dentro mate. 
Textura terrosa fina. 
Fragmentos romos. 
Algo lustrosa en la raspadura. 
Tizna mucho. 

Muy blanda y desmoronadiza , constando de par- 
tículas finas pulverulentas sueltas, ó muy poco coherentes. 
Árida y flotante. 

Al soplete se obscurece su color, mas no se funde 
por sí sola: se disuelve en el vidrio de bórax con alguna 
efervescencia, y le da un color violado que se inclina á 
pardo roxizo. 

Esta es la que dice Widenmann se llama ífW, y 
que se enciende con llama poco después que se ha rocia- 
do con un aceyte secante i lo mismo afirma Wérner del 
hierro pardo espumoso , añadiendo que muchos lo confun- 
den con la alabandina : lo cierto es que los caracteres que 
da Widenmann de esta especie son distintos de los del 
hierro espumoso; mas bien se acercan á la variedad terrosa 
del género precedente , exceptuando color, lustre y peso. 

Parece hallarse en capas gruesas en la provincia de 
Darby , y se usa para pintar los barcos. 

II. ENDURECIDA. 

NEGRA agrisada obocura que gq ace r ca al negro de- 
hierro, ^/t£*¿>¿&¥se $rt&&*t¿o f*¿2' c7 &> ■* ■ >■ *• 
En masas y cristalizada en octaedros mas agudos 
que los. del hierro magnético , y agrupados en sartas: ✓ (3) 
Por dentro poco lustrosa de lustre de diamante, (¿¡j 
Textura hojosa algo curva de simple crucero. wr/ 
La que está en masas tiene partes separadas, gra- 
nudas'' pequeñas y muy pequeñas.. 

Raspadurajwda roxiza- s&étwi* : ¿& 
ftas^L <í Blanda :/agña : quebradiza: pesada. 
Se cria en Ilmenau y Piaraonte, 



(1) &¿ZL* ~y fvyfa*} 




***** M 



Ya se ve que esta descripción de Wérner de la ala- 
bandina negra discrepa mucho de la de Widenman: la 
que este da como tai es del hierro negro de Wérner. 

AL AB ANDINA ESPUMOSA. 




STE género ha tomado Kársten de Widenmann, y 
yo tomaré de él su descripción. 



Color medio entre gris de acero y blanco de plata, 
que en general se inclina mucho á roxo ó á pardo roxizo. 

Rara vez en masas y diseminada, mas comunmen- 
te en pegaduras , y revistiendo á manera de espuma el 
hierro fibroso pardo. 

Por fuera y por dentro lustrosa y poco lustrosa 
de lustre metálico. 

Textura hojosa que se acerca á veces á estriada , 
compuesta de hojilías muy delgadas sobrepuestas unas á 
otras. 

Tizna muchísimo. 

Muy blanda : untuosa al tacto y flotante. 

Por su ligereza no se puede tratar cómodamente 
al soplete : se disuelve en el vidrio de bórax y le da un 
color violado. 

Muchos la confunden con el hierro espumoso par- 
do y roxo , pero con el soplete comunican estos al bórax 
ifn verde puerco amarillento como los demás minerales de 
hierro ( exceptuando el negro ) . 

Abunda en Carintia en Hüttenberg sobre hierro es- 
pático y fibroso pardo. 

ALAB ANDINA ROXA. 

I. GRANUDA. 
Está descrita en la nota 97 pág. 68 de las tablas. 



II. COMPACTA. 

TAMBIEN lo está allí mismo , y solo se puede añadir 
que se halla en masas y diseminada ? que su textura 
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suele estar entre igual y concoidea plana , y que es mas ó 
ménos trasluciente en los bordes, agria, quebradiza y poco 
pesada que se acerca á pesada; 5,I*o9 

Se cria en Kapnik coa herniosos cristales de cobre 

gris. 

Al soplete según Widenmann se pone negra agri- 
sada , no se funde por sí sola y comunica al vidrio de 
bórax un color violado. 

MOLIBDENO, 

MOLIBDENA. 

COLOR gris de plomo vivo y rpgffbct e; 
En masas, rara vez diseminada, y mas rara vez cris- 
talizada en pequeñas tablas hexágonas equiángulas del- 
gadas y lustrosas (*) , 

Por dentro lustrosa que confina con resplande- 
ciente de lustre metálico* 



(*) El C, Haüy añade la variedad trihcxáedra que trae Sch- 
meisser ca prismas hexágonos muy cortos apuntados con seis ca- 
ras arriba y abaxo, puestas sobre las laterales, ó tablas hexágonas 
tan fuertemente biseladas, que desaparecen las caras laterales, cu- 
ya forma puede muy bien derivarse del prisma oblicuángulo de 
120° y 6o° que supone Haüy ser la primitiva. 

Es muy singular que la molibdena comunique por el frota- 
miento al lacre ó resina la electricidad positiva, y que frotándola 
aislada adquiera la negativa \ pero es todavía mas singular que el 
talco tenga estas dos propiedades, y que ademas se cristalicen uno 
como otro, y parezcan divisibles en rombos de 120 y 60 o , aunque 
las moléculas integrantes se hallarán con el tiempo ser diferentes. 

Sobre esto hace el citado autor una reflexión tan ingeniosa 
como cierta , y es que la primera vista es la que engaña comun- 
mente en dos fósiles que se parecen , y solo los caracteres cientí- 
ficos pueden deshacer La equivocación; pero en el talco y la mo- 
libdena es lo contrario : nadie puede confundirlos á primera vista 
y los confundida el que solo consultase sus caracteres físicos y 
geométricos. 



fftrj 
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Textura hojosa curva y en florones de un sol© 
Fragmentos en rodaxas. 

La que esta en masas tiene partes separadas gra- 
nudas grandes, medianas y pequeñas. 
Opaca. 

Tizna mucho y se escribe con ella. 
Muy blanda : dócil. 
Flexible en hojillas delgadas. 
Untuosa y pesada; peso específico 4,7385. 
Al soplete se disipa en humo blanco con olor sul- 
fúreo. 

OCRE DE MOLIBDENO. 

Véase la nota 98 pág. 69 de las tablas de Kársten. 

ARSÉNICO. 
NATIVO. ^ 

TTpNTRE gris de plomo y blaií»" cíe ^estaño en la tex- 
tura fresca ; pero se pone muy pronto mas y mas 
obscuro hasta pasar á negro que tira á agrisado y azulado. 

En masas, rara vez diseminado, rarísima en raci- 
mos y reticular, muchas arriñonado, con impresiones glo- 
bosas arriñonadao , en chapas delgadas y curvas , nudo- 
so y cariado;» »fc*y ^ é&íf&*jáp ¿y* ^'-^^ 

La superficie por lo común algo áspera y mate, ó 
muy poco centellante. 

Por dentro poco lustroso de lustre metálico , aun- 
que tomándose se minora su lustre, desuerte que á veces 
pasa á centellante. 

Textura desigual de grano pequeño , á veces tam- 
bién igual y hojosa imperfecta curva , muy rara vez en 
estrías angostas y divergentes. ^vr 

Fragmentos esquinados indeterminadamente poco 
agudos, ó en rodaxas. 

El compacto tiene partes separadas granudas , pe- 
queñas y muy pequeñas; el hojoso testáceas gruesas ó del- 
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gadas encorvadas en la dirección de la superficie. 

Raspadura lustrosa de lustre metálico , muy nota- 
ble en el que está tomado. 

Perfectamente semidurc. 

Dócil: resistente. 

Suena en pedazos delgados,^ ^^r/íí^ 

Pesado en bastante grado; pes. esp.' 1 ^049. u ¿3^633 . 

Frotado no da olor á ajo, pero sí golpeado. 

Acompaña muchas veces al rosicler claro especial- 
mente y al oropimente. 

Al soplete da desde luego humo blanco y muy mal 
olor , arde con llama azul , y se disipa enteramente de- 
xando una pegadura blanca en el carbón. 

ARSÉNICO PLATOSO. 

BLANCO de estaño que se acerca algo á gris de plomo; 
se toma al ayre de amarillo ó gris de acero. 

En masas nunca grandes , mas comunmente dise- 
minado, (arriñonado y globoso), y eriotaliecido . 

■ En prismas hexág o nos perreetoo ó aplastados y con 
lao aristas redondeadas, y 

Fu pirámides he&ágon a s s e ncillas aguda3 con Ie s- 
vértices fuertemente, truncados y m i dianas r 

B^ir ftigra ios criístalgs4ustw&os>i^^/^¿c^ 
'a****. //Por dentro lustroso ó resplandeciente de lustre me* 
tálico. 

Textura hnjnsi phna y cunta (psta es la de Ilu fi 

guras gl abasa y arriñomida). ¿? y*o**x ^ i>*^ (V 

Fragmentos poco agudos. 

(El globoso y arriñonado tienen partes separadas 
testáceas curvas concéntricas y delgadas).— c^p^^^/^/AJ 
Khnilrr jlnril y muy pesado^ o ■ — (?/ 

Según Widenmann, de quien es esta descripción 
exceptuando los caracteres entre paréntesis, se da á cono- 
cer al soplete el arsénico disipándose en humo blanco que 
hueie á ajo. 

Se cria en el Harze en Andreasberg con plata agria, 



S . m - ^<2*o*-7^> ^Sstsr^ ¿>^s¿&j* ^ 'j^ J* 




f<¿~ /t^C¿ZSL ^CCf^'^y, í^^^^^ 
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rosicler y blenda parda en espato calizo. La que yo tengo 
de allí mismo con galena , arsénico nativo y blenda parda 
también en espato calizo , está diseminada en pequeñas 
partes , y es algo dócil, aunque la dan por ágria en las ta- 
blas comparativas del núm°. 16 de ios Anales de Ciencias 
naturales: tablas, en que hay otros varios caracteres fal- 
sos, y generalmente mala elección de los distintivos; sin 
decir que bien pudo ser nueva para el Sr. Hérigen la idea 
del método comparativo; pero su práctica era tan antigua 
como natural en las lecciones de Wérner y de sus discí- 
pulos, que siempre han indicado caracteres para los fósi- 
les que se pueden confundir , y nunca para los que todo 
el mundo distingue. 

PIRITA ARSENICAS Bronce blanco. 

t METAL BLANCO. 

BLANCO de plata que se toma mas de amarillo que el 
siguiente^^,j^^^>^^ j/<^n&^r ^^Wu 
Muy rara véz en masas, y esas pequeñas ; por lo 
común diseminado, y en pequeños y muy pequeños cris- 
tales lustrosos que son prismas , como los de la especie 
que sigue, excepto que el biselamíento lio me ha parecido 
nada obtuso. 

Por dentro poco lustroso de lustre metálico* 

Textura desigual de grano fino J^?&4rr*>€ (o 

.L^< \J H^llv ts¿tl J C7V_ LJdJL mu. cu* 

En lo demás conviene con la común. 
Se aprovecha en Saxonia, y creo que aquí tam- 
bién por la poca plata que suele contener, 

IL COMUN. Mispickel. 

BLANCA de plata que se toma de gris y de amarillo , 
y aunque rara vez de colores superficiales. 

En masas, diseminada, y freqüentemente crista- 
lizada. 

En prismas quadrangulares muy obliquángulos, bi- 
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selados muy obtusamente en los extremos puestas las ca- 
ras del biselamiento sobre las aristas agudas, los quales 
suelen tener las caras cóncavas ó convexas cilindricamen- 
te; á veces parece faltar el biselamiento , pero las rayas al 
través indican la tendencia á formarse : pasan también á 
una especie de dobles pirámides quadrangulares muy 
agudas, quando se acorta el prisma: muy rara vez en len- 

El C. Haüy describe una variedad con las esqui- 
nas formadas por las aristas agudas y las caras del biseía- 
miento poco truncadas y lisas. ¡ 

Los cristales medianos, rara vez pequeños; lasca- 
ras laterales lisas , las del biselamiento rayadas al tiaves£>] 
y generalmente resplandecientes ó lustrosas. 

Por dentro poco lustrosa pasando á lustrosa de lus- 
tre metálico. 

Textura desigual de grano grueso y pequeño, (A j 
Fragmentos algo romos. 

Muy rara vez tiene partes separadas en barras de- 
rechas con las caras de separación rayadas desordenada- 
mente y lustrosas. 

Dura: agria: poco quebradiza. 
Muy pesada; peso específico 6^003. z- €/&*¿¡o 
Golpeada con el eslabonada mucho olor á ajo.(ár/ 
Al soplete da también fuerte olor á ajo, y queda 
después de mucho trabajo un glóbulo de hierro muy que- 
bradizo. 

Se aprovecha para sacar oxido blanco de arsénico 
en la quema del mera! de estaño, á que acompaña. 



OROPIMENTE. Aurípigmentué. 

1. Amarillo. 

M ARILLO de limón perfecto que se acerca á veces 




Comunmente en masas , rara vez diseminado, y 
.tiltJ muy. poquoñoo c .indefcüTOumblQS . 
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Por dentro 'resplandeciente de lustre entre diaman- 
te^ semimetálico, ó de diamante que se acerca á metálico. 

Textura hojosa algo curva,. .^sscs?<, < ; 

Fragmentos en rodaxas; 

El que está en masas tiene partes separadas granu- 
das grandes, medianas y pequeñas, ^v'^^-niAx^^ 

Trasluciente en los bordes ¿ las hojillas delgadas se- 
mitransparentes. 

Raspadura del mismo colon ■<>• </ru^^ 

Muy blando: ^ty/ec^éc^, < : ; cA \ /¿¿^ 

Entre agrio y doo& 

Flexible en hojillas delgadas como el talco, lo que 
«s singular y característico. 

Poco pesado, aunque algo ttrás que el roxo; peso 
específico 3,4522 según Haüy; :,. f^* ^]f^^*«^er 

Mezclado freqüentemente con el roxo , con arcilla 
y otras substancias: 'Las cristalizaciones que trae Widen* 
mann de esta especie pertenecen á la siguiente. 

Al soplete da olor de ajo y de azufre* 

Es idioeléctrico y adquiere electricidad negativa 
por frotamiento, eu lugar que la mica la adquiere positiva: 
este carácter es del C. Haüy. 

Se usa en la pintura y en los tintes > y según Wa- 
lleno para dar á algunas maderas blancas el color del box, 
y entre los Turcos y Orientales en las altanquiasó drogas 
para ponerse calvos, Aqui lo llaman jaldre. 

íí. ROXO. Rexalgar , Sandáraca* 

ROXO de aurora perfecto: 
Rara vez en masas , algunas diseminado y en pega* 
duras, y muchas cristalizado en agujas y según parece: 

£n prismas quadraugulares^obliquáugulos con las 
caras terminales puestas obliquamente^^'>r, u**<* rlfett** 

Y en hexágonos, quandu están truncadas las aristas 
obtusas* y V^' ¿" v<¿/ *'*//^¿.t*y&n<.¿¿í*t. ¿7j*/e<J¿¡y. — &J 

El célebre Haüy cita prismas quadranguláres obli-> 
quángulüS) apuntados obtusamente culi quatro caras pues- 
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tas sobre las laterales , los quites tienen á yeces las aristas 
agudas y aun las obtusas truncadas , ó biseladas las agudas 
y después truncadas, y también prismas que tienen las es- 
quinas d$l apuntamiento y las laterales truncadas. Todas 
estas figuras se deducen del octaedro de triángulos esca- 
lenos,, que piensa ser el 'mismo que el del azufre^ pero no. 
se ha podido cerciorar por la pequeñez de los cristales. 

Los cristales rayados á lo largo y lustrosos.*:*/ 

Por dentro poco, lustroso que pasa á lustroso, de 
lustre át cera. 

, Textura desigual de grano grueso y pequeño que 
pasa cqh freqüencia á pequeñas concoides: t ^ ^^h^^) 

Fragmentos poco agudos. 

Trasluciente ú opaco. 

Raspadura de color de limón, casi naranjada^ 
Blando, y muy blando : algo agrio. 
Poco pesado; peso específico 3,3384. 
Se disipa al fuegQ enteramente con olor de ajo. 
Adquiere según Haüy como el azufre por el frota-, 
miento electricidad negativa sin necesidad de aislarlo. 

Se usa en la pintura, después de bien porfirizado. 

FLORES DE ARSÉNICO. 

ESTE fósil es de color blanco de nieve, verdoso, roxi- 
zo y amarillento descoloridos, y aun á veces gris de 
í>umo claro. 

En pegaduras y en revestimiento, sobre otros: fósi- 
les , pocas, veces en pequeños racimos y cristalizado. 

En pequeños, cristales, capilares agrupados, en rami- 
lletes, en octaedros confusos y en tablas quadrangulares 
muy rara vez bien distintas. 

Por dentro, lustrosa , poco lustrosa y aun mate. 

Textura fibrosa fina, terrosa % y aun á veces parece 
hojosa encubierta : esta es lustrosa de lustre de diamante^ 
^ parece tener partes separadas granudas pequeñas. 

El cristalizado trasluciente, el terroso opaco,, 

Blando y desmoronadizo.. 
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Ágrio: poco pesado; peso específico 3,706. 
Es disoluble en el agua-, y tiene un sabor muy pe- 
netrante. 

Al soplete según Widenmann da humo blanco 
pestífero y se enciende con llama azul , y se disipa entera- 
mente , á que se puede añadir, que la pegadura blanca que 
forma sobre el carbón se pone negra dirigiéndole la lla- 
ma interior , á diferencia de la que dexa el antimonio, que 
se queda blanca. 

El cristalizado según Wallerlo no se descompone 
al ayre como el artificial. 

Es muy escaso en la naturaleza, y debemos dar las 
gracias á la Providencia* ,>.,,-<••,<*/ ,v« . v 

SCHEELIÓ. 

SCHEELINO. Tungsteno, ó piedra pesada. 

ESTÁ descrito en la pág. 137 de mi primer tomo. Se 
debe corregir el séxtiple crucero de hojas poniendo 
Septiple , según el Carácter de Haüy de Ser divisible á un 
mismo tiempo en cubos y octaedros, á diferencia del es- 
taño común, que solo es divisible en cubos, y agregar á 
mi cristalización las del mismo autor en octaedros regula- 
res y cuneiformes. Es muy buen carácter químico el po- 
nerse su polvo amarillo en el ácido nítrico caliente. 

Con el soplete según Mongez chisporrotea y se di- 
suelve en el bórax sin efervescencia tifiándolo un poquito 
de azulado , excepto quando es mucha la cantidad, que 
entonces se pone el fundente blanco y opaco al enfriarse. 
Con la sal microcósmica hace efervescencia disolviéndose 
muy poco , y el fundente toma un bello azul sin mezcla 
de roxo , cuyo color se desvanece en la llama exterior y 
revive en la interior. 

} Es posible que Widenmann diga que la tungste- 
na es dura? Pero ni su traductor lo ha corregido (*) . 



(*) En general se pueden aplicar á su traducción del Vviden- 
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ann las mismas objeciones, que hace -al Doctor Friedlander en, 
ia nota d¿e sa Discurro inserto en el número 1.3 ele los Anales, 
¿e Ciencias naturales, y muchas, masen particular,. 

Si critica voz. Ziegeslerz que solo tiene, la $ de mas^y no. 
lo atribuye como es, regular á yerro de imprenta, yo, si atribuiré. 
i\ esto por exemplo su Zeilon repetido, quatro veces por Ccyian 
€?n la pág. 278 y siguiente del. primer tomo. 

Si el Doctor, nombra repetidas veces columnas deqtu*troy. 
seis lados y de quatro ángulos ,. también el Señor Hérrgen nombra 
varias veces, como en la pág. 327 del primer tomo y 69 del se- 
gundo , tablas redondas ia. seis lados , y cre.oque allá se, va todo. 

Si hablando el Doctor del cobre acey tunado dice que su,, 
raspadura es de color de ros&> también el. Señor Hérrgen tradu- 
ciendo al pie de la letra, hasta los descuidos, de Widenmann dice 
de la sal catártica ó amarga y sal amoniaca, secreta , del vitriolo 
de zinc y del nitro que son semiduros, y tan falso es uno como 
otro. Mas ¿ quien extrañará esto al, ver, repetida, con las ictras h y 
«. (pág. 67 y 68 tom. II) una. misma cristalización de su espato >ba- 
rítico folicular , y al ver en la pág. 304 que siendo la galena muy. 
pesada, pues pasa de 7,500 , le ; señala como, el au.tor 1,700 á, 
1,780 de peso específico, ó por mejor decir. 170.0 á 1780 , porque, 
lo único que ha hecho ha sido quitar las decimales? Que á Wi- 
denmann se le escapára pase} pero , al traductor parece que. no se. 
le debia escapar. 

Si el Doctor Friedlander por último describe partes distin- 
tas irregulares de cortes no muy romos, y fragmentos en granos 
gruesos y pequeños, el Señor Hérrgen describe igualmente muchas 
veces partes distintas concheadas como la textura, y fragmentos es- . 
carnosos, como las partes distintas. Aun mas: no solo da como se 
ve á diferentes, caracteres el mismo nombre, .sino á uno mismo 
varios, como á. lo que yo he llamado amarillo de- bronce llama pi- 
ritoso, amarillo gris, amarillo pálido gris., amarillo blanquecino, t&cj. 
á mi textura ganchosa- llama .áspera punteaguda ,. picada , parecida 
á ganchos ; á lo dócil llama dulce, suave, tierno*, y á lo ágrio, 
quebradizo y frágil j y lo. mas particular es. que sonando esto lo ... 
mismoque saltar con facilidad tiene que omitir las mas veces uno 
ú otro, como si fuesen idénticos el carácter que se prueba con la, 
nabaja y el que se prueba con el martillo. 

Su determinación del tamaño , de los cristales grandes, muy 
grandes y extremajncntc r grandes es falsa, pues siendo Alemán ig- 
nora que la vara de Saxonia , que es de la que allí se habla, solo 
tiene dos pies, y así el quarto de vara de Widenmann no es un 
palmo., ni menos once pulgadas, pág v 90 I tomo, sino solo seis, 
QoniQ lo demuestran los mismos exemplos. También correspondicn- 
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WOLFRAN. (*) Scbeelino ferruginoso de Haúy. 

NEGRO pardusco, casi negro puro. 
En masas, diseminado y cristalizado. 



do el loth á media onza traduce en la pág. 191 del II tom. 300 
loths 300 onzas, y pág. 224 del mismo 2 á 4 lot'hs 2 á 4 onzas. 

Muchos parages están alterados esencialmente : hablando 
Widcnmann de las hidrofanias empapadas en cera que al fuego se 
ponen transparentes dice : que se vendían por naturales con el nom- 
bre de pirofánias , y ceta era una trampa natural para ganar mas j 
pero el .Señor Hérrgen traduce en la pág. 26$ dcLtomo I. que se 
vendían por verdaderas hidrófanaj , lo qual es imposible* Lo mismo 
digo del icosaedro formando dodecaedros pág. 87 del I tom. Wi- 
deumann lo que» dice es que forman sus caras doce esquinas ó 
ángulos sólidos, y es- muy cierto... 

Las espinelas que tiran á azul y están en grano? parecen 
cubiertas de tuia película de ópalo, y es lo que dice Widcnmann } 
mas el Señor Hérrgen traduce en la pág. 200 del I tom. que pre- 
sentan el juego de los colores del ópalo, , esto es, los rcflexos ó cam- 
biantes del iris como el diamante* Yo quisiera preguntarle, donde, 
ha visto espinelas con tales- reflgxos ? 

Otras veces emite varias cosas, como- en la pág. 92 tomo 
II , donde dice Widcnmann que. la- sal capilar se halla en las la- 
bores abandonadas de. las minas., lo que en alemán se llama alter 
Mann ú hombre viejo: esto le disonó al Señor Hérrgen y lo omi- 
tí-) j lo mismo hace siempre que ocurren rocas de lavaderos , mar 
Báltico &c. , y los puntos cardinales de oriente y poniente , si no 
los omite los- cambia siempre 7 haciendo por exemplo occidentales á. 
las Indias orientales. 

Quando añade es con, muy poca felicidad ,. como en la fi- 
gura de retorta que compara en la pág. 74 del I tom. á estacas ó á 
mocos ( Widenmaun nada habla de mocos aunque sean de velas ) j 
y en verdad que es extraña combinación la de. retortas, estacas y 
viocos. 

Basten estos apuntes para hacer ver al Señor Hérrgen la 
necesidad de que en la primera obra que publique, si ya no lo ha 
hecho, corrija les defectos de su traducción, bien persuadido á 
que quien sabe corregir sus yerros parece al fin que solo, ha erra- 
do en él tiempo. . 

(*) Vólfran equivale á espuma de lobo, cuyo nombVe le dieroa 
quizá por su semejanza aparente con el lobo metálico de los alqui- 
mistas, el antimonio 5 también se llamó, lupus Jovis por lo que per- 
judica á la fundición del estaño. 
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En prismas hexágonos con dos caras opuestas muy 
anchas apuntados en los dos extremos con quatro caras , 
dos anchas sobre las caras anchas, y las dos angostas so- 
bre las aristas laterales agudas comprehendidas entre las 
caras mas angostas: el apuntamiento mismo se termina 
en una arista poco biselada , correspondiendo las caras del 
bisel á las caras anchas del apuntamiento. Estos cristales 
tienen muchas veces la forma de tablas. 

Son medianos , rara vez pequeños, y están siempre 
embutidos, <m>^ i*>i- ¿¿fa& Y/ c ""y -'ft'Sf/ , ;¿<s es) 

Por fuera ' paco ¿uctrooos j por dentro lustroso ó 
resplandeciente de lustre;,' qué sé acerca á/ mutafí de. ti**~€M& 

Textura principal hojosa plana*,' nsa:a vea estriada; 
la transvers.il desigual de grano grueso, 

Fragmentos romos. 

El que está en masas tiene partes separadas testá» 
ceas planas en zigzaque y curvas concéntricas con las ca- 
ras de separación lustrosas y lisas, y aun rayadas al tra- 
vés : á veces granudas medianas y prolongadas. 

Raspadura parda roxiza obscura. 

Blandol ágrk) y muy pesado ; peso esp. ^333 . 3 . 

Según los Señores de Elhuyar no puede fundirse 
por sí solo con el soplete , solo se redondean sus esqui- 
nas: con la sal microcósmica se funde con efervescencia, 
y forma un vidrio roxo de jacinto en la llama exterior , y 
mucho mas obscuro en la interior: con el bórax hace tan> 
bien efervescencia , y forma en la llama interior un vi* 
drio amarillo verdoso que en la exterior se vuelve roxizo. 

De la prese ¡ida de este se puede inferir la del es- 
taño , por ser su fiel compañero. 

El C. Haüy indica dos cruceros de hojas perpen- 
diculares entre sí 5 uno mas claro y fácil de conseguir que 
otro : las cristalizaciones que trae son el paralelepípedo 
rectángulo, y la tabla quadrangular rectángula prolongada 
con las aristas terminales fuertemente biseladas, puestas 
las caras del biselaniiento sobre las laterales, y poco trun- 
cadas á veces ias aristas laterales mas largas. La variedad 
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que llama progresiva es un prisma quadrangular obliquán- 
gulo biselado en los, extremos , y truncadas las aristas in- 
termedias entre las caras del biselamiento y las laterales. 

Es medianamente eléctrico por comunicación. 

A los Ciudadanos Vauquelin y Hecht, que han 
emprendido de nuevo su análisis, les ha parecido que es- 
tá el nuevo metal en estado de oxido y no de ácido; ya 
hay otros exemplos como el plomo pardo r en. que esta el 
cromo ea estado de oxido amarillo.. 



URANIO. 

PEZBLENDA (*): Uranio oxtdulo de Hdúy. 
^E color negro ' que coafina unas, veces con el 
negro de hierro y otras se acerca al negro pardusco. 
En masas r diseminada , muy rara vez. en peque- 
ños ríñones.. — / < <t¿c* y< ¿<^< < 5 ¿Ftrtt « 

Por dentro lustrosa de lustre de cera cjue se acerca 
mas ó menos al de diamanto. . « > 

Textura en grandes concoides y planas, 
Fragmentos pboo* agudos. 

Por lo común sin partes separadas \ á veces parece 
tenerlas, testáceasr^-^/ y ¿F r **' tA '& ^y-?-* >y>s>*^¿f*-? <? c ' <¿ij 
Raspadura negra, 

Semidura: agria,: quebradiza y muy pesada; peso 
específico 6,5304 segur* Haüyr « '* 3 > ^9^0?) 

No se muda al soplete ,, segua Widenmann, sino 
es que se le agregue bórax, ó álcali mineral , que. entonces 
se funde convirtiéndose ea escoria de un gris, puerco : con 
la sal microcósmica da un glóbulo verde transparente. 

Puesta en contacto con un conductor electrizado 
da algunas chispas según Haüy acercando á, ella- un exci- 
tador. El desprendimiento de gas nitroso produce la efer- 
vescencia que hace con el ácido nítrico por: oxidarse 
mas el- metal.. 



(*) Pez falsa ó fósil que imita ala pez. 
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Solo en Joachimsthal en Bohemia y Johann-Geor- 
genstadt en Saxonia acompañando á los siguientes. 

URANIO MICÁCEO, 

Cakolithy mica verde: Uranio oxidado de Hduy. 

VERDEYERBA que se acerca por un lado al verde- 
gay y por otro al verde manzana. <M 
Diseminado , en pegaduras y cristalizado: 
En pequeñas tablas quadrangulares rectángulas con 
las caras terminales biseladas : pasan unas veces á formar 
cubos y otras octaedros muy agudos con las caras raya- 
das al través. # 

Las tablas por lo común atravesadas en figura ce- 
lular y por fuera lustrosas y reblandecientes. 

Por dentro lustroso s de lustre de nácar perfecto* 
Textura hojosa de simple crucero. 
Partes separadas granudas pequciías . & y* (Jo 
Poco trasluciente 9 los cristales á veces transparen- 
tes. 

Blando^ - /<!<r^JVá ¿* m*¿y ¿fávnjfy : '/t&Ür <fcc¿¿ ] 

^Quebradizo;; pero las hojfltas se rajan con dificul- 
tad por ser duras , ágrias y muy poco flexibles. 

Poco pesado ¿ peso específico 3,1212 según el G. 
Champeaux. 

Es divisible en prismas rectos de bases quadradas, 
y las divisiones paralelas á las bases son bien claras ; las 
otras según -el celebre Haüy se perciben á una luz viva. 

Se disuelve sin efervescencia en el ácido nítrico^ al 
que comunica un color amarillo de limón. '¿O ) 

OCRE DE URANIO. 

AMARILLO de limón ó de azufre : el primero pasa 
b por el naranjado al roxo dp aurora, y eogu t ido» al 

En masas , diseminado y en pegaduras ó revesti- 
miento; rara vez en venas. 



, ^^ ^^ ^^^^^ ^^^ 
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El primero es poco lustroso': el terroso mate. 
Textura entra compacta 'y h o jo s a, ó terrosa jgrue^ 

Xa Ó fi na. />//*'^>7^ V ^ C¿r; t <^.> cí-, ^nv ¿^¿~Zt&¿X&**C*¿u ¿H,fe) 

Fragmentos romos. 
Opaco. 

Raspadura del mismo color: las variedades roxas 
la dan naranjada descolorida. 

Blando y muy blando, y desmoronadizo: este cons- 
ta de partículas pulverulentas, ' < ^ y ^(3) 

Tizna poco. 

Árido y poco pesado. 

^Acompaña á la pezblenda, / ?¿ZÍZ - /'< ^ ''^(¿tj 
TITANIO (*). 
CHORLO TITÁNICO. Titanio oxidado de Há'iy. 
L COMUN. 




OXO de sangre que se acerca á Veces algo al de ja- 
cinto y al pardo roxizo. 



En masas y en cristales como agujas embutidos 
>en quarzo y cristal de roca, ó sobrepuestos en forma casi 
reticular algunas veces; 

O en prismas quadrangülares oblicuángulos media- 
nos, á veces algo encorvados y con las caras muy fuerte- 
mente rayadas a lo largo. 

Por fuera lustroso, por dentro poto lustroso de 
lustre de vidrio: (el pedaato que yo tengo de Hungría es 
lustroso de lustre entre diamante y metálico bien claro). 

Textura transversal concoidea pequeña que pasa á 
confundirse con la desigual de grano pequeño: la longitu- 
dinal hojosa plana. 

Fragmentos agudos. 



(*) De los Titanes de la tabula. 



Parece tener muchas veces partes separadas testa-* 
ceas ; delgadas y en barras pequeñas. 

Los cristales delgados traslucientes, del todo, los 
grandes solo en los bordes. 

Duro en mucho grado. 

Agrio quebradizo, y pesado, en poco grado; pesq 
específico de 4,102 á 4,246.. 

Al soplete se pone negro y opaco. Widenmann r 
de quien es la descripción anterior, no pudo fundirlo pof 
sí solo, y obtuvo vidrio negro con bórax , lo. que no debe 
ser común. 

El C. Haüy cita ademas de los prismas quadran- 
gulares otros octágonos ^ todos agrupados, de dos en dos. 
por sus caras, terminales formando un codo., lo que ya ha-, 
bia notado también Widenmann;. pero Haüy ha deter- 
minado el ángulo, que es de 114 o 18', y el plano de Ja 
reunioa, que es paralelo al truncamiento, recto de una es- 
quina de la base de la forma primitiva, añadiendo que 
fundido con bórax da tmicha& iburbujas, y forma un vi-» 
drio amarillento. Así se portan al soplete el. que se haHa 
en el granito de Oaxaca, aunque su color tira, á pardo de 
clavo obscuro, y su lustre rrj.ucho á cera siendo poco lus- 
troso, el del Real de San Joseph del oro junto á la mina 
del León, y el de los montes de Camacho junto á Lima 
qon partes separadas en barras. rayadas en zigzaque, que 
está en la excelente colección del Señor Oidor Don Ciriaca 
González Carvajal. 

Es medianamente eléctrico por comuaicacioa, 

II. HOJOSO.. 

SEguramente esrde esta especie de la que dice Haüy 
que es divisible paralelamente á las caras de un pris- 
ma quadrangular rectángulo ,. que se dexa-dividir también 
por las.diagonales. de sus, base^. y, que las junturas, para- 
lelas al exe son bien claras,, lo, que prueba varios cruce- . 
rps. PesQ específico 4 ? 2QQ se^un . Don Cristiano Hérrgen. 
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. Otro pedazo de junto á Lima me ha parecido te- 
ner un quinto crucero paralelo á la base. 

METAL DE TITANIO. ' 

Titanio silkeo-calizo de Háúy* 
i COMUN. 

ALA nota 103 de la pág. 70 de las tablas se añadirá 
con Haüy que es divisible en prismas romboida» 
les de casi 137 o y 43 o , que las junturas paralelas á las ca- 
ras laterales son bastante claras , y algunos cristales dan 
indicios de las paralelas á las bases , y que los prismas bi- 
selados en los dos extremos suelen tener también las es- 
quinas biseladas, de donde resulta un apuntamiento de 
seis caras que termina en arista. 

II. ESPÁTICO. 
Véase la nota 103. pág. 70. 

NIGRINO. 

NO puedo dexar de insertar la descripción dada por 
Esmark en su viage de Hungría, por ser tan di- 
ferente de la de Kársten en la nota 104 pág. 71 de sus ta* 
blas y que parecen de fósiles diversos. 

Color, entre negro agrisado y gris de plorhó, á ve* 
ees también roxo pardusco. 

En pequeñas piedras rodadas y pedazos esquinados 

romos, 

Por fuera lustroso. 

Por dentro resplandeciente en la textura principal, 
y entre lustroso y resplandeciente en la transversal; de 
lustre metálico el negruzco y el roxo pardusco de lustre 
entre vidrio y metálico. 

Textura principal hojosa perfecta de quádriple cru- 
cero según parece, el qual se observa especialmente en el 
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roxo pardusco; la. transversal; concoidea plana que se acer- 
ca algo á igual. 

Fragmentos agudos. 

El roxo es poco trasluciente en los bordes j el ne- 
gro opaco. 

Raspadura parda. 
Duro en grado subido^ 

Agrio, quebradizo, pesado;, peso específico ■ 4,605.. 

Al soplete np.se funde por si solo; con. bórax da 
vidrio, transparente amarillo que se inclina á roxo de ja- 
qnto¿ con sal microcósmica violado baxo. 

TELURIOS). 

NATIVO. 
Yease la, nota, 105 pág. 72 de las tablas. 

METAL ESCRITO. O) 

T*lata de Nagyag de W érner : aurum graphicum : oro blan-.. 
co de^ W idenmann. 

Véase la nota 106 pág. 72. Las agujas prismáticas 
imltaa algo por su colQcacion los caracteres de imprenta. 

METAL AMARILLO. 
Está descrito en la nota 107 pág. 73, 

METAL HOJOSO. 

ENTRE negro.de hierro y gris.de plomo.. 
Rara vez en masas y diseminado, por lo, común cris- 
talizado. 

En tablas hexágonas prolongadas muy delgadas de 
superficie, lisa y lustros^, que se cruzan á veces formando 
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una figura, celular, y casi siempre están embutidas en bru- 

npespatp. y otros fósiles. 

Por fuera y por dentro lustroso y resplandeciente 
de lustre metálico,. 

Textura hojosa plana que se acerca, á curva y de 
simple cruqero, ¡fc a **i£¿í> ¿¿ * *& ¿¿t* 3£p4á^<* r^<^/ 

Fragmentos en pequeñas, rodaxas, rara vez esqui- 
nados indeterminadamente y romos. 

El que esta en masas tiene partes separadas granu- 
das medianas y pequeñas. 

No muda, de color en la raspadura.. 

Tizna aleo. 

Muy blando que se acerca á blando. 
Dócil: quebradizo. 

Se parte en hojillas delgadas flexibles. 

Muy pesado; peso específico 8,919. 

Puede servir de carácter empídeo el brunoespato 
rpxo encarnado , ó que se acerca, á rosado.. 

Al soplete he visto que se. funde tiñendo la. llama 
de azul , dando olor de rábano y dexando en el carbón 
una pegadura blanca y amarilla , y queda un globulito de 
metal fino (oro con plata) con vidrio amarillento que tiñe„ 
el. bórax en . la cucharilla de violado. , 



(ií8>. 

DE LAS ROCAS. 



IA clasificación de las rocas por el principio de su an- 
j¡ tigíiedad relativa insinuada en el prólogQ de Kárs- 
ten parece indicada por la naturaleza , y habiendo de ser 
único el principio de toda clasificación debe extenderse á 
las formaciones que antes se llamaban impropiamente gé- 
neros, y á las especies y rocas subordinadas. Las partes 
accidentales nunca pueden constituir mas que variedades 
en ia Orictognosia y Geognosía , y el atender á ellas como 
Widenmann para la clasificación sería duplicar los princi- 
pios sin necesidad , y emprender un trabajo interminable, 
porque la naturaleza es infinita. Esto no quita que las con- 
sideremos también, mas no para formar especies, y así tra- 
tándose ahora del conocimiento orictognóstico de cada 
formación, bastaría exponer de cada una 

I o . El número y calidad de las partes esenciales y ac- 
cidentales ; pero por lo que influye en su conocimiento se 
añadirá 

2 Q . Su estratificación, 

3°. Su relación con otras rocas subordinadas y extra- 
ñas , y 

4°. Su antigüedad y transiciones, siguiendo general- 
mente el mismo orden que trae Kársten en sus tablas. Sien- 
to mucho carecer de la memoria del Señor Buch sobre 
las rocas de transición. En caso de encontrarlas en las 
montañas procuraré distinguirlas por las rocas con que al- 
ternen ; pero ignoru de algunas si tienen también caracte- 
res particulares para distinguirse por sí solas, como es 
probable. 
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ROCAS PRIMITIVAS. 

GRANITO (*). Berroqueña. 

GRANITO es una roca primitiva mezclada, que consta 
esencialmente de feldespato, quarzo y mica incorpo- 
rados entre sí, formando una estructura granugienta. Co- 
munmente están las tres substancias en masas , disemina- 
das, y rara vez cristalizada una ú otra. El feldespato es 
el que mas abunda siempre",, así como la mica es la parte, 
mas escasa: el primero es lo mas común- blanco ó roxo, 
como blanco de leche y verdoso; la mica negra, y gris,, 
y nunca perfectamente cristalizada : el quarzo casi siem- 
pre gris , por lo menos blanco agrisado , tampoco perfec- 
tamente cristalizado , y solo trasluciente. El granito tiene, 
partes separadas granudas grandes, medianas y pequeñas, 
que muchas veces se acercan" á- muy pequeñas. Es pues su. 
estructura uniforme, ó aunque rara vez á manera de pótv 
fido, y entonces se llama porfidoso , el qual es granugien- 
to pequeña con grandes cristales gemelos (en prismas he- 
xágonos apuntados en los extremos) de feldespato que le; 
dan un bello aspecto. El feldespato está á veces mas ó 
ménos descompuesto, y aun resuelto en tierra de porcelana, t 
lo que según Wérner no se observa en lo interior de las, 
montañas ( parece que hay dos especies de feldespato, una 
que se descompone y otra no ) j y ufta* parte de la mica 
transformada en esteatita ó litomarga, como se ve en el 
granito que está junto á vetas piritosas. 

Suele tener ademas de las tres partes esenciales 
otra extraña- , que es chorlo negro cristalizado, en ojos y 
en masas, y mas abundante en los . granitos antiguos que 
en los nuevos: el chorlo se acerca á veces á turmalina, 
y en el granito que lo tiene es raro el- feldespato que mas 



(*) Esta voz se deriva verisiiinlmenie de grano : Kuitman hace 
ya mención de éi j el granito de los antiguos era probablemente 
nuestra sienita, 



bien forma al rededor de él una costra ; pero muy rara 
vez tiene granates , en cuyo caso es probablemente de la 
mas reciente formación , y por lo común el que forma 
la transición al gneis. 

En algunas partes es bien clara su estratificación; 
en los Alpes de Suiza y Saboya lo encontró Saussure es- 
tratificado verticalmente en las cumbres , y lo compára 
con las alcachofas. Una parte de él constituye acaso la ba- 
s.e de las montañas. 

Parece que encierra dentro <3e sí menos laxas ex- 
trañas de rocas y minerales que otras -rocas. En Zinnwald 
éh la raya de Saxonia tiene laxas de quarzo , mica y mi- 
neral de estaño: en el distrito metálico solo estaño y hier- 
ro especialmente roxo, pero con freqüencia; y en Firsten- 
berg minerales de pía ta^' cobalto terroso y bismuto nati- 
vo; también lo hay con galená.^n el Riesengebirge en la 
Schüeekoppe alternan entre sí varias laxas de gneis y gra- 
nito. No se ha encontrado basta ahora en él ninguna la- 
xa de caliza, tampoco hornblenda en los mas antiguos.^ 

Su diversa antigüedad la demuestra el Greifen- 
stein junto á Ehrenínedensdorf , en cuyo granito hay pe- 
dazos esquinados de gneis de diferentes direcciones , y 
tamaños , hasta de dos pies , y también^ que atra- 
viesan el gneis, y no el granito, que por consiguiente es 
mas nuevo. En las montañas mas antiguas parece ser 
mas blanco j en las mas recientes mas roxo : forma el, paso 
al gneis, & * ¿ft . ^J"*f\ ^^<^^¿¿zzL> c?) 

GNEIS (*). 

I^S una roca mezclada y compuesta de feldespato, quar- 
j zo y mica con estructura pizarreña. En comparación 
con el granito tiene ménos feldespato y mas quarzo y 
mica; el quarzo y el feldespato se bailan casi en partesigua- 
les; solo domina el segundo quando pasa agranito, en 



(*) Este nombre se le dio primero en Freyberg , donde en 
tiempos antiguos llamaba así el minero á toda roca qtíe estaba jun- 
to á velas y descompuesta : todavía lia man en Seliaríeaberg á la 
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cuyo caso se muda la textura, y el primero quando pasa 
á micapizarrá. La mi:a es por lo común negra, sobre todo 
en los mas antiguos; en los otros es mas gris, y c l q ue 
confina con granito cieñe ménes, y mas el que confina con 
micapizarrá; y el feldespato gns y blanco , rara vez roxc¿ 
el gneis entonces se acerca al granito : el quarzo pare- 
ce siempre gris. Ei feldespato tiene partes separadas me- 
dianas y pequeñas; quando abunda mucho le da una es- 
tructura nudosa gruesa que se acerca á granuda; en otros 
son las partes granudas del feldespato tan finas que pare- 
ce compacto, y en este caso es el gneis de textura pizar- 
reña en láminas delgadas , y en partes en barras. El gneis 
está en la superficie muy descompuesto siempre , y aun 
convertido en tierra de porcelana, como la mica lo está 
en parte en esteatita. Hay las variedades siguientes : 

1. Nudoso grueso que confina con granito. 

2. Nudoso común. 

3. En nudos cortos; aquí está el feldespato en ojos, 
y es el que forma los nudos. 

4. Ondeado , que tiene las partes de la mezcla en bar- 
ras y una forma ondeada. 

5. Manchado, en que la mica está en manchas ó en 
ojos. 

6. Listado, en que el quarzo y la mica están en cin- 
tas , y ei feldespato en partes granudas muy finas; este 
se parte en rodaxas ó en astillas. 

f¿ Apizarrado en láminas delgadas, que pasa á mica- 
pi .:arra y á hornblenda apizarrada. 

Algunos llevan chorlo y aun turmalina: el grana- 
te abunda mas que en el granito: la hornblenda lo hace 



sicnita y en Mohorn ai pórfido, que está junto á las vetas, gneis. 
Hcnckcl usa ya de esta voz j pero dice que sou las panes consti- 
tutivas del descompuesto quarzo, mica y arciiía ó litoinarga ó es* 
tea ti ra, y las del verdadero gneis dice ser quarzo, mica y una es- 
pecie de espato: hasta el año de 75 ninguno sino Werner conoció 
ei feldespato 3 siendo así que estaba tan manifiesto. 
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parecer de textura pizarreña delgada, con tan fina estruc- 
tura que apenas se reconoce el feldespato: en este caso da 
un olor particular quando se resuella sobre él; es mas re- 
sistente y mas pesado. 

Su estratificación es mas regular que la del granito. 

Tiene muchas laxas de rocas extrañas, y otras su- 
bordinadas : de esta especie son la hornblenda apizarrada! 
en laxas particulares ó en masas enteras, y la caliza pri- 
mitiva (que á lo que sabemos por ahora nunca se halla en 
granito ) en laxas y también en trozos enteros con partes 
separadas granudas mayores que en la pizarra y micapi- 
zarra. Laxas extrañas son las de granate , piedra radiante^ 
galena y pirita ; y así se crian en él mas metales y lo atra- 
viesan mas vetas que al granitc/.~ f Consta por algunos 
exemplos de Saxonia y Suecia que al atravesar las laxas de 
hornblenda apizarrada se ennoblecen las vetas. 

Pertenece á las rocas mas antiguas, y aun es mas 
antiguo que algunos granitos, como lo demuestran las 
piedras rodadas del gneis bastante grandes que se hallan 
en lo interior del granito de Greifenstein. Algunos geog- 
nostas lo agregan á el granito, y otros á la pizarra, lo que 
es muy mal hecho, pues tiene propiedades y caracteres 
suficientes para mirarlo como roca particular : por esta ra* 
zon no lo he llamado granito folicular. ¿& ¿¿j 

MICAVIZARRA. 

CONSTA esencialmente de quarzo y mica con estruc- 
tura pizarreña: tiene mucha mas mica que el gneis, 
y por\ lo común gris verdosa, y algunas veces amari- 
llenta^/ el quarzo está comunmente en partes granu- 
das pequeñas y muy pequeñas, mas abundante quando se 
acerca al gneis, y ménos quando se acerca á pizarra. £^ccr 
Contiene muchas veces granate fino en cristales 
embutidos mas bien que en granos ó en masas ; quando es- 
te domina hace que la micapizarra sea nudosa. Tiene ménos 
hornblenda que el gneis y mucho ménos chorlo i pero en 
sLi lugar abunda mas la turmaiiníiY el feldespato es acci- 
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dental ; en algunas partes está en ríñones ó en masas^como 
el puño, la cabeza &c; la que lo lleva en ojos sueltos confi- 
na con el gneis. Hay una variedad ondeada, en que abunda 
mas el quarzo en partes granudas muy finas , rara vez 
con granates. La taicosa forma también otra variedad siem- 
pre en laminas planas, subtituyéndose á la mica talco , 
que se distingue por su color verde y su mayor untuosi- 
dad; envuelve no pocas veces granates, y pasa á clorita 
apizarrada. Otra pizarreña en láminas muy delgadas que 
confina con la pizarra , y en que apénas se distinguen la 
mica y el quarzo, no se debe confundir con la arenapi- 
zarra micácea que se halla al pie del Harze, en la qual se 
ven distintamente los granos de arena, y la mica está en 
chispitas , y no en partes continuas como en esta. Se en- 
cuentra al pie de las montañas mas bien que en las altas 
cumbres, aunque esto sufre excepción.^ á ¿f¿fi**¿¿y* 4 

Contiene laxas subordinadas de caliza y hornblen- 
dá, y extrañas de granates, piedra radiante, y de galena, 
estaño, cobre amarillo y otras: la atraviesan muchas ve- 
tas como al gneis. El mayor laborío de minas de Suecia 
se hace en micapizarra y gneis: en Hungría se halla cina- 
brio en micapizarra según dicen ; en Salzburgo hay un 
manto de galena con oro y en Noruega otro de cobre 
amarillo. 

CALIZA PRIMITIVA. 

SEA por sí sola ó como subordinada á otras, siempre 
se ha de mirar como roca sencilla. Es las mas veces 
blanca y lustrosa, por lo ménos centellante j su textura en 
p quenas hojas por la pequenez de las partes separadas 
g anudas, mayores íjuando alterna con gneis, y menores 
estando entre laxas de micapizarra, que pasa á confundir* 
se con pizarra ; siempre trasluciente. Se distingue también 
por estar mezclada con quarzo en grandes y pequeños pe- 
dazos, mic ffio s t e citi t a, litomarga, serpentina, hornblenda, 
á veces con piedra radiante, tremolana^ ksbesto , pizarra^ 
y clorita apizarrada, en cuyo caso tiene un aspecto mi- 
caceo, y rara vez con granates, substancias comunes al- 



(134) 

gunas á la de transición , pero que ninguna se halla en la 

caliza de capas *' ¿r.-tm? c?/lfc¿cZ^s¿t2)<*~&) 

De cierto modo se pudiera considerar como roca 
subordinada al gneis , á la micapizarra y la pizarra , en 
quanto se encuentra junto coa ellas y alternando ; así es 
que se baila á veces en medio del gneis; pero en el Fio- 
rentin forma una montaña por sí sola. Carece de petrifica- 
ciones. Las mas de las vetas metálicas del Bannato no son 
según Esmark sino mantos que están entre dos rocas , á 
saber: caliza granuda y sienita común ó porfidosa, ó mi- 
capizarra ó pizarra primitiva , formando estas comunmen- 
te el respaldo baxo y la caliza el alto. Ella misma tiene 
mantos de hierro magnético , galena, blenda y Ditita mag- 
nética &c. - &/&f*** " * *tf «¿+in^**0 / A < ¿¿C<2y 

SIENITA (*). 

ES una roca mezclada de estructura granujienta que 
apénas es tan gruesa como en el granito, y consta de 
feldespato y hornblenda, la que es característica, pues de 
ella proviene su aspecto verdoso: lleva poco quarzo, y mu- 
chas veces nada; en general mas feldespato, y ménos 
quarzo que el granito; y la mica es también rara. Sus frag- 
mentos se acercan á prismáticos: tiene partes separadas 
granudas, rara vez grandes sino mediarías , y mas comun- 
mente pequeñas , en cuyo caso forma el paso al pórfido. 
La que encierra grandes cristales de feldespato es la porfi- 
¿osa , cuy;: masa , quando no está descompuesta , es tam- 
bién de feldespato común de grano tino, que pasa á veces 
á compacto, mezclado íntimamente con hornbienda: nunca 
envuelve chorlo ni granates. Es mas difícil observar su es- 
tratiíicacion que en el granito ¿ tampoco se halla en las ci- 



(*)' Así llama Wéraer á esta, que no es la roca verde de ios 
Suecos y por íiaber tíávftltíhs eacootrado en Egipto que los mas de 
los amigues monumentos esian hechos de esia roca ? ¿z donde se 
siguí- ser ia misma que la sieniia de Piiuio, que éi llamó así por las 
gramies canteras de Siena en el alio Egipio j pero también se ha- 
lla en Saxenia, Hungría y Noruega. 
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mas de las montañas 5 y rara vez á alguna altura , sino al 
pie de ellas. Contiene minerales de cobre en Chipre , de 
plata en Scbarfenberg y en Alténberg vetas de estaño, y 
las vetas de Sehemakz arman en sienita porndusa^ que l ki- 
dinger y Widenmann llamaron roca gris y Born saxum 
ruetalliferum: las de Kremnitz también en ía baxa Hun- 
gría arman en trap ó roca verde primitiva según Ksmark, 
y no en roca gris como dice Wkl^nrriaan, Es rn^S moder- 
na que el gneis, y la que tiene mucho feldespato blanco 
y hornblenda verde parece que forma ia transición á la 
roca verde, como en Zacatecas. — .S<*~ y * (7) 

SERPENTINA. 

IJ* S la misma piedra que tiene este nombre en la Oric- 
v tognosia por sus dibuxos de colores. En Silesia y en 
el Harze esta con espato de viso, y en Cornuaiiles qou co- 
bre nativo en ojos, y la atraviesan venas de esteatita. Ea 
erecto hay serpentina con esteatita, ktomarga, talco, as* 
bestp, mica, y rara vez '- wi ' dadcro gramiii linó di iuTch; 
do ooiny*) y niao lustro que ctro3 grunoo < quo . motan moA 
« ciados , y ce tienen por gránateos también con hierro ua 
fajado y magnético en venillas y disem i n a do j y pi e dra 
^xiliaa^ todao parteo accidental^, y siempre con estratih * 
oaeion interrumpida . Aun no la ha encontrado Wérner 
en puntos tan altos como el pórfido y el basalto, mas bien 
se halla en el declive y en la laida de las montañas pri- 
mitivas. 

Hay una mas antigua que otra; la primera es mas 
concoidea y lustrosa , y la segunda mas escamosa; aquella 
está mezclada con caliza primitiva, y en estrecha rela- 
ción con ella: la nueva no tiene cal. La hay antigua en 
Calmar en Suecia , donde forma una laxa en lo interior de 
la montaña , y en Joachimsthal, donde está mezclada con 
caliza. En Zoblitz se extiende á dos leguas de largo con 
una anchura proporcionada y bastante grueso. 

En una serpentina del alto Palatiuado fuá donde 
observó primero el Sr. Humboldt la virtud polar muy 
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fuerte sin tener nada de hierro mas que el oxidado que la 
coloreaba : el declive del norte de la montaña tenia po- 
los del sur, y el que miraba al mediodía polos del norte ¿ 
I js picos salientes hacían guiñar la aguja á 22 pies de dis- 
tanda*." Y un fósil que destruía el equilibrio en una aguja 
á tanta distancia, ¡no tendría según Haüy fuerza bastante 
para comunicar cerca dei concacto magnetismo contrario 
á la menor partícula de hierro y atraerla { Después ha ha- 
liado aquel sabio la misma propiedad en un pórfido de la 
otra America, del que me ha regalado un pedacito. 

ROCj* VERDE . 
X A de Zacate c as es- giia vadusa ," va dinegra ó negra 
ji j agí inada cuino ta di: Kromnita en la baxa Hungría , 
ougiin Esmarlr. Se haiia en laxas enteras ; mate, á veces 
centellante: t extura desigual y aun en pequeñas cseamaG - : 
opaca; - raspadura blanca 1 agrifada; cernidura que pasa a 
¿«ra ; resistente! sua ' ia m pedamos delgados ! Expuesta - al 
ayKp < ¡ k descompone y salta a - veces » al romperla en caceos ó 

Ca s i s iempr e - está - mezclada íntimamente con horn 
blonda^ áu]h i Q siwkf s er dd mismo color de la roca, pero en 
- p a rtes tan pequeñas que lkganá ser imperceptibles ? la - 
masa -misma de 4a Foca le par e ció a Sonn es chmid tenor 
mucha analogía t'O i v la hornblonda . 

A veces tiene como - la do Krcmnitz tantos cristali 
- tos dtf f\jldücpato - 3 qu@ ya no s e distingu e la ma s a princi 
- pal^ y parece escamosa fina, en la textura. Casualmente 
feü tilu estar— di vi dida en grandes cubos -ó ■■ paratefcpipedes 
por rasas hu . ruünr . il y - ^orticálc s. 

E3 metalífera en Hungr « ia < y aquí, y s egún Soiwon 
■ ohmid - son mas ríeos en plata los oríadoroa -d^ . día qu e I m 
fk> la d^mtts pitarra antigua par tun^r nlco y dora a api » 
garrad^c . 

Pienso qm fin pn"^"" 1 * ^ afgyr '^ nl g rfln "« ,n 
vcrd¿ y - piedra radiante, qivj ha encontrado 1 Sonnucohmid 
« gn - ou ■ flnpurhciíj y en su - interior : jubitaneias que hallo 
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también en- la caliza de transición del Real del oro junte 

PIZARRA. 

ESTA es una roca sencilla, y si tiene á veces otras pie* 
dras, se han de mirar como que están mezcladas ca- 
sualmente. Algunas veces lo está con quarzo'f y muy pocas 
con feldespato, chorlo u hornblenda, en cuyo caso es la 
mezcla tan fina que es muy difícil reconocerla. Otras ve- 
ces en lugar de pizarra consta de clorita apizarrada (con 
granates sueltos y cristales octaedros de hierro magnético), 
de talco apizarrado, y una especie de arcilla endurecida, 
de piedra de afilar y de pizarra alumbrosa que tiene quar- 
zo en su mezcla, cuyas rocas se deben mirar como subor- 
dinadas. Todos estos géneros pasan de unos á otros. May 
las variedades siguientes: pizarra común , de techos , de 
mesas, en astillas, y en cubos la que se acerca a la suiza- 
pizarra, aunque esta pertenecerá á las rocas de transición. 
Su estructura es siempre pizarreñá, 'excepto en la que se par- 
te en astillas i pero en ninguna mas distintiva que en la 
de mesas. Su estratificación es muy clara: nunca forma 

picachos. f ^ 22 7 * *sz*¿us&f, . s-<-.; rs^^C \) 

Ademas n i da la clorita y .. piedra- atofflbre ^ apiaarr a- 
daoj i y gin cierto P i xi i puotoglutiiio e - u p ieorpudd^ oo fc ün al* 
bordin a dos á la pizarra el lápiz y la caliza, que oc - dictin - 
gue por lo com trrr-po r 3u estru c t ur a gr arrug i e nta muy fina -, 
- de suerte que a ig^mes^pedarzos-sott- ya co mpact os j y así la 
pizarra forma el paso á las rocas de capas: la de Zwickat* 
-tie ne laiíd ' i calisa3 en que hay aolo - cntro qukas . Se h - alkm 
e«4a& -montanas de pizarra laxas de quarzo , y á veces de 
- cho rlo , g ranates , piedra radiante, hornbleuda, caliza.; ga^ 
lena, pinta, cubre amarillo y otros ; sin embargo de no ser 
tan < ?oimi fles4as laxas extrañas come- -en el gneis y miea- 
przarra. Contiene especialmente la primitiva todo género 
de-metales y minerales mas bien en vetas que en mantas. 

La hojosa pasa a micapizarra, y también á una 
especie de hornblenda apizarrada , aunque no muy distia- 
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tamentc ; solo en Joachimsthal se ve bien esta transición: 
otras pasan á clorita y á talco apizarrados; cerca de Sch- 
weinitz la hay que se acerca mucho á clorita apizarrada : 
en Hungría en Schmolnitz hay talco apizarrado que for- 
ma verisímilmente una montaña entera. También se ob- 
servan transiciones á vacia gris y á arcilla apizarradas, 
aunque estas pertenecen la primera á montañas de transi- 
ción , y la segunda á las de capas ; pero se distinguen en 
que no tienen granates, chorlo, hornhienda &c. y en que 
siempre descubre la vacia pequeñas chispillas de mica, co- 
mo también la arenapizarra, en lugar que en la pizarra 
es ei lustre continuado. 

( /) -S egún coto so podrán señalar las difer enci a s 3Ígaicn - 
tosí La- pkarra que - -tenga- gran ateo, chorlo, hornbkuida 
&c. oorá pr imitiva: do tr c nskion la que -EengaH&ptZT^i- 
i tarra alumbrosa , antracita y minerales de hierro, y de 
capM la que cneierre ríñones -6-capas- <ie-ealiza -compacm . 
Yo no dudo que la clorita y talco apizarrados pertenecen 
igualmente á las dos formaciones de micapizarra y de pi- 
zarra, pues en Zacatecas por exemplo no hay nada de mi- 
capizarra, y sí mucha pizarra con que alternan. 

PÓRFIDO (*), 

ES una roca mezclada compuesta de una masa princi- 
pal de arcilla endurecida, de jaspe, de piedrapez , 
piedra córnea, y aperlada, y aunque rara vez de obsidiana, 
en que están dispersos y ireqüentemente cristalizados fel- 
despato, quarzo y hornblenda, y muy rara vez mica. 
Wérner los denomina según la masa principal de que cons- 
tan. En algunos es la base de feldespato , en partes tan li- 
nas, que no se puede reconocer su textura; por exemplo 
en el roxo encarnado y de ladrillo ó gris de perla, no en 
el roxo de cereza de los antiguos. La arcilla endurecida es 
gris, y á veces verde montaña, y entonces se acerca á pie- 
dra córnea. El feldespato es blanco amarillento y roxizo, 



(*) ti antiguo era roxo, y de ac^uí tomó el nombre griego. 
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y también amarillo, y por lo común cree Wérner que 
está en prismas hexágonos: en algunos está muy descom- 
puesto y convertido en tierra de porcelana; en otros muy 
incorporado en la masa principal, la que solo conserva 
las impresiones cristalinas. El quarzo siempre gris, y las 
mas veces en dobles pirámides hexágonas con las aristas de 
la base mas ó menos truncadas: la hornblcnda cristalizada 
es aquí común. Ei pórfido roxo antiguo no tiene quarzo, 
pero si cristales de esta ; tampoco lo hay en el verde anti- 
guo que Wérner piensa tener afinidad con la sienita :' es 
rara en los ojos de algunos una especie de zeolita , y es 
muy raro un pórfido de estructura pizarreña, el qual no se 
debe con rundir con el póríidopi zarra, que pertenece á las 
rocas de las montañas de trap. 

Está colocado sobre montañas primitivas aquí y en 
Saxonia, y da una prueba de haber estado cubiertas de 
agua después de formadas. Muestra su estratificación in- 
terrumpida ocupando las cumbres, y llenando aunque po- 
cas veces las concavidades intermedias ; pero consideradas 
juntas las cimas se ve su continuidad y correspondencia 
por estar casi todas á un nivel. También se extiende por 
el declive de las montañas hasta el pie de ellas y mas ade- 
lante formando colinas y cerros, baxo los qiiales se halla 
caí boa de piedra-. En el Real del Monte está estratificado 
y caminan sus laxas gruesas entre las horas 8 y 9 del 
compás alemán,, i uclmandose al sudeste , según lo observó 
el Barón de Humboldr; pero en otras partes está en tro- 
zos enteros diferentemente resquebrados, en grandes masas 
anchas que se. cortan en ángulos muy agudos, y aun en 
chapas de poca longitud y de diversas curvaturas que 
suenan quando se golpean , y no pocas veces aun en pi- 
lares, un ocasiones tan regulares como los del basalto. En 
Qmnmu&to lo hay en bolas grandes compuestas de cascos 
concéntricos en prueba de su mucha semejanza con el úl- 
timo. En el país de Hesse parece de lejos una monta- 
ña de pórfido ser de basalto por la forma cónica ó de pan 
de a¿'.:car , que es propia también déla piedra arenisca y 
calida. . T » 
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L1J E s rooa dü^otas - motaUforaQ . En Altenberg en Sa>- 
xonia hay mineral de estaño y alguri cobre. El arcillosa 
del distrito de Pachuca y del Real del Monte tiene vetas 
de plata: junto á ellas se descompone muy fácilmente en 
arcilla y se vuelve gris verdoso. 

Su antigüedad es muy diversa: algunos-, son tan an- 
tiguos como el gneis y el granito ; su masa se acerca mas 
á piedra córneá^-y tienen poco ó nada de hornblenda y 
mícá^En la mina de Isaac en Freyberg hay laxas de pór- 
fido entre el gneis,, y en. Joachimstha! entre la pizarra.. 
Otros mas modernos que están en parentesco con 3a sieni- 
ta y granito moderno , se reconocen por la; arcilla endu- 
recida con pequeñas chispas de hornblenda, Los pórfidos 
de mediana antigfied^ envuelven , ojoo maeifloa de calco 

quo globooos j -o cocos co n - erisfr a loo denmatiota on cu into 
giofjt qui A meco llenan toda la cavidad , ó tam bi én de 
pckfidp 1 euti ágata y cal cedonia- pee dimu'ü,; paro no g% 
hin Hr rnmpnrar Hr ningirn nuriin ren. Ion ■ frrrofi d^ h al 
mendrilla. Los mas modernos son los pórfidos en fragmen- 
tos : en Zwickau hay uno de estos que cubre las capas de 
carbon.de piedra. En los mas nuevos hay apánas. feldespato, 
sin embargo de ser la parte mas esencial; la pirita y otras son 
accidentales. En general es una de las mas nuevas den las 
rocas primitivas 5 y así forma el paso muchas veces á las 
de capas ., como el que parece tener relacioa con la piedra 
arenisca. En efecto en Kemnitz hay uno de base arcillosa 
de diversos colores superficiales 5 que está en. realidad en-^ 
tre arenisca y pórfido-, y tiene cristales de quarzo y cocos 
de espato flúor , y grandes ojos de litomarga verde , los 
que ya encontró Wérner en otros pórfidos. Algunos son 
porosos, aunque no es común, y posible fuera. que forma- 
ren una tniasieion. á. la, almendrilla.^/ 

CUARZO. 

ESTE se hayíe mirar como roca sencilla , pues solo ac~ 
cidentalme.nte está, aieselado con mas ó menos mica 
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quando se acerca á gneis ó á micapizarra. Es muy difícil 
observar su estratificación ; los peñascos que forma verti* 
•cales, por lo muy resquebrado que está, se apartan mucho 
de la dirección de ella, y así es fácil equivocarse ; con que 
para evitarlo es menester buscarla en los sitios donde está 
colocado sobre otras rocas, por exemplo el gneis, en el que 
entonces demuestra la mica su verdadera estratificación. 
A pesar de estar colocado sobre otras cree Wérner qué 
es antiguo. Casi se pudiera mirar como subordinado ai 
gneis y á la micapizarra , por estar comunmente sus laxas 
con otras de estas rocas y entre ellas ^ péféfr tambi e n se ex- 
tiende él solo á bastante distancia, como en Hundsruck 
según Collini, en Silesia, en Saxonia y en la Laponia Sue- 
ca. Como roca carece de minerales* 

ROCA DE TOPACIOS, 

ESTA observó Wérner el primero , que era una roca 
particular , como también el topacio en masas que 
se encuentra en ella. Está mezclada con quarzo granudo, 
chorlo negro en barras muy delgadas y litomarga, que 
forman una mezcla muy confusa, las mas veces granuda. 
En algunas oquedades están estas partes cristalizadas: no 
tiene feldespato, que si no estaría cristalizado también; lo 
hojoso y lustroso que se ve en ciertas direcciones es la 
textura transversal del topacio , generalmente tanto mas 
amarillo, quanto mas amarilla es la litomarga que lo ro- 
dea. Como su estructura pizarreña es solo parcial , no se 
sabe si coinciden sus láminas con la estratificación: sus la-' 
xas son de dos á tres pies, y siguen el declive de la mon- 
taña. Está en lo alto de ella sobre granito y debaxo de pi- 
zarra. Hasta ahora solo se ha hallado en Schneckens- 
tein en Saxonia, donde forma un trozo entero, y quizá la 
parte de montañas en Rusia, donde se crian los berilos, es 
de la misma naturaleza. 'No contiene minerales. 
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ROCAS DE TRANSICION. 

SILIZAPIZARRA. 

DE colores listados, y las listas siguen la estratifica- 
ción en capas delgadas*/ iQui¿á está en relación con 
el Jaspe listado, que también ha encontrado Wérner cu 
capas delgadas, y cuyos dibuxos seguían la estratificación. 
(3j Eatá muy ueuquybrada, y los escollos que forma son de 
figura paralelepipedear'í)e la roca de silizapi/arra no sé 
mas sino que el nombre es de Link, y que Trebra y La- 
sio parece que la tomaron por basalto y otros por piedra 
córnea negra. Aquí la hay, aunque no se de donde, negra 
agrisada, poco centellante , de textura concoidea grande y 
muy plana , y fragmentos agudos , opaca , sin venas de 
quarzo, y que se descompone tornando color blanco, y 
no gris ó pardo como el basalto , y pienso que sea seme- 
jante á la de Achtermanshohe. 

CALIZA BE TRANSICION. 
TT¡* L Señor Esmark en su Viage de Hungría describe una 
fjj como sigue : 

Gris amarillenta, azulada y negruzca, que pasa 
muchas veces á negra agrisada. 

Mate pasando á* veces á centellante: textura des- 
igual que se acerca á escamosa é igual. 

Fragmentos algo agudos. 

A veces parece tener siliza en su combinación. 

No habia en ella petrificaciones , sino pedazos ar- 
riñonados y bulbosos de piedra de toque. Tanto en el 
Bannato como en Transilvania y Hungría junto á Neu- 
sohl la halló Esmark descansando sobre la micapizar- 
ra, y en las cumbres mas altas cubriendo á su parecer sie- 
nita y caliza granuda. 

El mismo autor añade que tiene hundimientos en 
forma de calderas y cavernas, las quales sin embargo pa- 
recen ser características de la caliza de capas del Jura.(jb) 
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El carecer de petrificaciones á pesar del color gris 
y la textura compacta, hallarse en puntos altos sobre ro- 
cas primitivas , y contener cúmulos como el de Lomo de 
toro , y mantos metálicos , como el de San Nicolás To~ 
leitiíio del Real del oro (que no puede ser veta par el 
granate pardo y verde qüe tiene por matrices según Son- 
nesehmid) la caracterizan de roca de trans;c : on. 

La piedra de toque seria buen carácter 5 si no fuese 
común á la caliza alpina como en el Cardona!, donde está 
con piedra fétida y hepatka, y alterna con capas propias 
de siHzapizarrá común y piedra de toque , y aun a la ca- 
liza mas nueva del Jura, ó de cavernas según el Barón de 
Humboidt. 

VÁCIA GRIS. 

Componiéndose de partes de rocas mas antiguas, y en- 
volviendo aunque muy rara vez petrificaciones., no 
puede pertenecer a las rocas primitivas. Mas formando al 
mismo tiempo montañas altas y de mucha extensión , te- . 
mendo criaderos de met.iles, y pasando á pizarra, se dis- 
tingue suficientemente de las de capas. Por tanto se agrega á 
la clase de ias de transición y á las mas nuevas de estas. 
Es una especie de conglomerado que consta de granos, co- 
mo la arena mas íina ó como garbanzos, de quarzo, pi- 
zarra , silizapizarra y feldespato reunidos por una masa de 
pizarra/ La vacia gris muestra muchas veces tendencia á 
pizarreña por lo fino de su mezcla , y quando es apizarra- 
da ya no se reconocen los granos de quarzo , sino que la 
masa principal es pizarra con chispitas de mica; pero estas 
y el aspecto arenoso la distinguen mucho de la pizarra 
común. La vácia gris ordinaria, la apizarrada , y la que 
forma la transición de una á otra, alternan freqüentemen- 
te y sin orden en una misma montaña, tanto que la de 
grano mediano suele estar muchas veces contigua á la api- 
zarrada , lo que es característico. Tt a au ruma vüoqq piiri - 

Siempre está estratificada, mas no tan distintamen- 
te como la caliza de capas ó la arenisca. Descansa sobre 
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las primitivas , como en Lautenthal sobre pizarra , en 
Braunsdorf junto á Freyberg sobre una laxa delgada de 
sienita, que está sobre micapizarra. La forma de estas mon- 
tañas coincide con la de las primitivas , especialmente de 
pizarra , y así constituye en varias partes montañas altas , 
que se tendrían por primitivas , si no fuese por las petrifi- 
caciones y la especie de argamasa, que es bien clara e^ la 
de grano grueso. 

La mayor parte del Harze consta de estas monta- 
ñas; Clausthal y Zellerfeld están situados en vacia gris, y 
allí se benefician muchas vetas en la misma. En Transil- 
vania se halla la apizarrada del grano mas grueso y mas 
fino con vetas de oro ricas , aunque por lo común no son 
mas que venillas dispersas por todas partes y de poca con- 
tinuación, las quales confinan con loque se llama cúmulos 

ROCAS DE CAPAS. 

ARENISCA. Amoladera. 

ES uniforme y se distingue por el tamaño de los granos 
y por el intermedio que ios reúne. Las partes prin- 
cipales de su mezcla son chinas gruesas de quarzo á veces 
con otras de feldespato ó manchas arcillosas que parecen 
ser de este descompuesto , pedazos oblongos de pizarra y 
hornblenda apizarrada , muy poca siiizapizarra y algunos 
pedazos rodados de piedra córnea y pedernal. Quando es 
el grano mas fino suele envolver mucha mica. En la mon- 
taña de Kifhauser en Turinge lleva xílolita. 

■fc a arcnioexi moderna ao gcmoralnMUiro de grano fi 
*K). Tiene ooíiitü cn - capao delgadas do pulgada a-pulgada 

y TlHh, A jr^iynr-i^ri nnn lo m i nmn nrrmirnn- fqarMjhftwnr 

da ürciüñ 9 qua aun rifionca aplaotudoo de greda ó arcilla 
grio aaulada y vcrIojll (di | { * pulgada hasta 8 y 10, y 
qua llonan lao comisura s da lau capas ) a veces elipsoidales 
del tamaño da la cabeaa- ) y finalmente pequeño s GQGQ^fw - 
rugi nvms de i d I a pulgada diámetro ^ que tienen una 
corteza de piedra arenisca penetrada al parecer de hierro 
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arcilloso A paluotro nictO ' duro quo lo in t erior ¿ t ambién k 
veces con capas concéntricas ferru pinosas. 

Las chinas están reunidas todas por un intermedio' 
de arcilla mas ó menas ferruginosa, de arcilla con quarzo 
en granos muy finos , de quarzo solo y de margan según 
esto sirven para varios usos: las que constan de arcilla fer- 
ruginosa son las mejores y de mas duración para soleras y 
piedras de los lados inferiores en los hornos de fundición 
de hierro (*) .. Quando abunda este metal se vuelven par- 
das al ayre , y si abunda la arcilla se endurecea con el. 
tiempo : las que constan de arcilla con quarzo no sirven 
para los hornos , porque se desmoronan , ni tampoco las 
de quarzo solo , porque se abren con el calor ; estas se pue- 
den confundir con el quarzo puro, y son la vacia vidria- 
¿yí de Glasio pero se distinguen los granitos de quarzo 
que tienen mas lustre que la masa restante: las de base de 
marga en capas delgadas se funden fácilmente y se des- 
componen al ayre. Algunas, piedras areniscas tienen mu- 
chos poros, y son las piedras de filtrar. 

Estas montañas se extienden á muchas leguas y es- 
tan dispuestas por capas gruesas , y, con ser su estructura 
rara vez pizarreña, muy regulares, que se acercan comun- 
mente á la horizontal. Forman muchos precipicios, conos 
verticales, figuras grutescas, y murallas derechas, que de 
léjos se ven todas á un nivel ; la serranía de Aderbach en 
Silesia se compone de montes grutescos que forman, una 
especie de bosque , lo que depende de haberlas descarna- 
do las aguas, y haberse descompuesto la parte margosa 
por exemplo , y conservádo la arcillosa que se endurece 
al ayre. 



(*) De estas se escogen las de venas curvas, pero que no sean 
de carbón ó de otra substancia combustible : se observa adcnaas el 
darles cu el horno la misma posición horizontal que tenían en el 
criadero , ó. ponerías sobre su cama de cantera \ pues toda piedra 
arenisca consta de capas horizontales, mas que sean ó no visibles , 
y si vinieran á estar sus junturas verticalmentc , se separaría muy 
pronto con el calor uua capa de otra.. 
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liara vee * arman en ella v et a s i ri etá foag , sino que 
kn hendeduras cotan oolo Hongo de quarzoi las únicas par 
tes. Luijuüd.ii ¿un la Tui ' mge, donde esta la" pizarra cobti - 
sa sobre piedra arenisca , la S ibam d onde ■ hay en el üral 
malaquita y lubie aluI, y il Eifill ui Wtsfalia , Junde 
hay miiioraluo do plomo. Le», mao común es el carbón ds 
piedra au ' burdiuudo en capaa y vctii3 . 

Contiene ménos petrificaciones que la caliza , mas 
bien sus impresiones , como en Altsattel en Bohemia : sin 
embargo qüafido es de base caüza lleva freqüentemente 
ostrackas y bucarditasV en Mastricht hay muchas equini- 
tas y otras ; y aun hay conchas y caracoles petrificados en 
la de base arcillosa del Sólinger en Hannover,lo que la 
caracteriza de roca de capas; pero forma la moderna el 
paso á las de acarreo , asi como la antigua formación con- 
fina con la de las montañas de vacia gris; tal es la arenis- 
ca que está inmediatamente sobre ella en el Harzé.fó* 

CARBON. 

T AS formaciones del carbón son tres, no contando 
J._v por ser rara la subordinada á la caliza alpina, á sa- 
ber: la del conglomerado, id. del basalto y la de las monta- 
has de acarreo. Las rocas características de la primera son 
la arcilla apizarrada con impresiones de las plantas que 
crecen en bosques y pantanos, unas veces con chispitas 
de mica, otras con algo de betún pasando á betunpizarra, 
y aun algunas á arcilla endurecida; la arenisca que suele 
estar con mica ó pasando á arenapizarra, ó mas co- 
munmente en forma de conglomerado de chinas, el que 
alterna con la arcilla apizarrada, dominando esta en la 
menor profundidad v íiqúe! en ía mavor : rara , víh cota ul 
rrrb^n ini i t r ■ 1 : M r T i ^ '•»] r nmn 

hay arcilla de por mcdicPLas especies del carbón son el 
hojoso, el apizarrado, el grueso &c\ en los quales indica, la 
textura hojosa una disolución mas completa. La estratirica- 
cion es muy clara aun en ú conglomerado, y sigue ía ai- 
reccion de la base en que se Jipo va. • . 3^ ¿> » $ 
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Las montañas de carbón de Bohemia y de Esco- 
cia no pertenecen á esta formación , sino á la del basalto, 
que es muy diversa , pues en ella se encuentran las espe- 
cies ménos desfiguradas , como el carbón de pez , pardo , 
lustroso y en partes apizarrado, que dan cenizas quemán- 
dolos, en lugar de que las especies, quediximos hallarse 
en la otra , por la mayor parte dan escorias. En esta hay 
basalto, vacia &c. > en aquella arcilla apizarrada, piedra 
arenisca y conglomerado: esta está en picos, y aquella mas 
bien en hondonadas: esta tiene pocas capas, pero gruesas, /; 
é inclinadas , y aquella muchas muy delgada^ fr > horiaonta 
esta muestra relación geognóstica con el alumbre en 
forma de tierra alumbrosa , así como en aquella es donde 
se encuentra el carbón que tizna, que está por lo común 
encima y contiene potasa según dicen. 

El carbón de acarreo es una madera ménos des- 
compuesta aplastada en forma de carbón pantanoso , que 
se distingue por una especie de untuosidad y por sus ra- 
xas, de carbón pardo y aun de pez, freqüentemente de 
betuamadera terrosa. En Silesia se halló un banco de ar- 
cilla de ioo pies de grueso, con estacas de madera que te- 
nían los bordes y esquinas bastante redondeados, y en al- 
gunas estaba la madera poco desfigurada, en otras trans- 
mutada en carbón de pez, y en todas se veían las picadu- 
ras de insectos. La betunmadera y el carbón pantanoso 
estaban los mas profundos: encima el pardo, y sobre to- 
dos el de pez. En la tercera formación hay succino en el 
suelo de las capas de carbono á &¿7?¿ícTZZ¿ ú v\¿sz^¿*(3} 

HIERRO ARCILLOSO. 

ES casi mas raro que las montañas de creta» Él hierro 
arcilloso común y granudo son los característicos , y 
alternan en capas gruesas Con caliza margosa^ arcilla azul, 
betunpizarra, y á veces marga, arcilla apizarrada y piedra 
arenisca de grano lino , todas las quales están llenas de pe- 
trificaciones marítimas; también alternan en parte con ca- 
pas de calamina, en que hay galena en pequeñas ó gran- 

V 



des pottíanés^ y- aun cobre. Sitó montañas están hacia el 
medití ejn ciertos puncos divididas en muchos trozos, mas 
bien que encadenadas. Las de Cracovia en Polonia , 
que se extienden hasta la alta Silesia, constan de estas ca- 
pas, que alternan, curi otras de caliza y de calamina coa 
galena en ojos y err cúmulos. De la serranía de la Selva 
Ardenna se saca mucho, plomo,, hierro y calamina. Junto 
a Aix4a-Chapelle hay famosas fábricas- de la última. El 
hierro arcilloso en barras pertenece, á la. formación del.trap.. 

CALIZA WEsC&VAS. 

SE distingue en ser por lo común gris y mate, en tener 
la textura siempre compacta .escamosa, concoidea ó 
desigual, carecer de partes separadas, ser solo traslucien- 
te en los bordes, y tener menor dureza, y casi siempre 
diferentes petrificaciones. Rara vez está pura , sino mas (3 
menos mezclada con hierro,- betún y arcilla, y así comun- 
mente alterna, con marga y betunmarga, oolka, caliza gra- 
nuda hojosa pero nueva, piedra fétida y arenisca, las 
quales substancias la caracterizan mucho.. : ece-f^tíe 

Su estratificación es muy distintiva. Quando se 
elevan, estas montañas sobre la superficie toman una fi- 
gura cónica, comp las de piedra arenisca. No solo contie- 
ne metales en. capas, sino también en vetas : la que llaman 
pizarra cobriza ( que es una betunmarga ) en Mansfeld , y 
la de Peak en la provincia de Darbi pertenece á esta for- 
' marión, y la atraviesan ricas vetas de plomo y cobre. En 
Saalfeld y en Kamsdorf arman en ella vetas importantes 
de cobalto, y tiene también capas abundantes de hierro.. 
En Suisa hay capas sueltas de carbón depes.,^ . 

SALGEMA: 

ES la capa característica de estas montañas , á que es- 
tan subordinadas otras de yeso, especialmente de ar- 
cilla mas ó ménos impregnada de sal , y también pez mi- 
neral, piedra fétida, arenisca y cascajo. Se halla de tres 
modos:, <jn grandes masas, divididas ei> capas P como en 
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Cardona, donde forma cerros enteros, y aplastados; 6 en 
capas sueltas alternando con otras , ó en trozos , que no 
se extienden tanto como las capas, y tienen mucha pro- 
fundidad respecto d¿ su anchura, como en Polonia y Tran- 
silvania. En el caso en que está muy mezclada con las 
substancias de las demás capas no permite un beneficio 
regular ; y así se hacen grandes excavaciones , se llenan de 
agua y se recoge ia salmuera para evaporarla; hay también 
salgema en vetas, 

El yeso y mas bien la salmuera y los kális^ la sal- 
sola, salicornia y -otras plantas dan indicios de sal ; y los 
muchos manantiales y bien saturados indican grandes ma- 
sas. Es cosa decidida que estos manantiales se empobrecen 
cada dia^ solo qüaado está en masas muy grandes no se 
nota la diminución. Nunca se ha de buscar la sal á mayor 
profundidad que la salmuera: quanto mas abaxo se coge 
esta, tanto mas cargada se observa, y se halla en las 
hondonadas que hace la roca de debaxo. 

La formación de la sal es bastante contemporánea 
con la del yeso, por lo ménos no es mas antigua, y pa- 
rece que continúa en el dia; muchas lagunas saladas del 
Asía y de esta América dan exemplo de sedimentos de sal 
en forma de granzas, y también como en rodaxas , que 
son costras que, formándose en la superficie , se rompen y 
precipitan al fondo. Esto mismo, el no acompañarla me- 
tales , ni estar debaxo de capas antiguas , sino siempre so- 
bre ellas ó al pie de otras montañas, indica su reciente 
formación. Las capas de sal mas antiguas están por lo co- 
mún en calderas naturales , como las de Wieliczka entre 
las montañas Garpatas y las de capas de Cracovia. La 
Transiivania , cercada por todos lados de montañas, solo 
tiene salida por3£¡£^ncsj el fondo de esta caldera está com- 
puesto de cerros y lleno de sal. En las montañas primitivas, 
5 en las antiguas de capas, no hay vestigios de ácido 
muriático, y los minerales en las vetas que lo contienen 
siempre se killan muy someros ó á poca profundidad, co- 
mo el mercurio y la plata córnea. 



Es- singular la grande abundancia de natrón ó te- 
quesquite qu-e hay en la baxa Hungría , y aquí- en la su- 
perficie de la tierra , que quizá procede do- la. sal descom- 
puesta con el calor del sol. continuado por siglos , como 
que ala naturaleza no le cuesta nada el tiempo* 

TESO. 

EL Señor Freiesleben fué el que* en: su viage por Saal- 
feld, Kamsdorf y una parte de Turinge , inserto en 
el Almacén de Lempe , distinguió el yeso antiguo por los 
criterios, siguientes. Consta de yeso compacto y hojoso 
granudq muy fino con ríñones, de selenita que á veces 
tiene partes separadas en barras cuneiformes muy gran- 
des, gruesas é imperfectas. Está subordinada a él la piedra 
fétida á veqes, pizarreña muy delgada y plana. Tiene sal 
en masas y diseminada , y manantiales, salados , que cor- 
een poí una especie de canales; que paran, en cavernas , 
las quales^ si. se formaron por haberse disuelto la sal que 
llenaba aquellos huecos , serán, una prueba de que la, hay 
en este yeso, aunque Kársten la niega. Está resquebrado 
por muchas raxas abiertas y otras llenas, de piedra fétida , 
entre las qual.es notó Freiesleben. una que baxaba de la ca- 
pa de ericima que era de la mismo y inclinándose esta há- 
cia la veta en forma de embudo , en, prueba de haberse 
llenado de arriba abaxo.. También son característicos en 
estas montañas los muchos hundimientos ó especie de cal- 
deras llenas de agua ó secas, semejantes, á los tiros ó po- 
zos hundidos. Finalmente se puede agregar el azufre que 
se halla, en grandes masas por quintales junto al Volga en 
Rusia , y parece haberse formado al misnio tiempo que el 
yeso.. 

El y esa nuevo es fibroso , mé nos. -veces hojoso gra- 
nudo mediano y pequeño, y con selenita en pequeñísimos, 
cristales, ó con partes separadas granudas grandes,. Nunca 
qs puro , sino que está mezclado cpn. marga arcillosa , y 
lleva, como en Santiago de Galicia embutidas pirámides de 
qitarzo mas largas, que. las que se hallan en. pórfido y de 
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cristal de roca, así como el antiguo envuelve prismas de la 
piedra de Aragón (aragonit) en Molina, y cubos de boraci- 
na (boracit ) en LúíieburgOv Por último son las capas; del 
moderno ménos gruesas, no alternan con piedra fétida ., 
y carecen de manantiales salados y de hundimientos. 

Rara vez tiene petrificaciones y solo quando abun- 
da mas. de cal, 

Su estratificación es gruesa y muy interrumpida. 
Forma colinas con picos y puntas por estar descarnadas , 
que se distinguen aun de lejos por su blancura , y están 
siempre encumbradas á un. nivel alto. Carece de. metales. 

CRETA. 

SUS colinas constan de capas gruesas de creta alternan- 
do con otras mas delgadas, de pedernal , que también 
Qstá en pedazos enteros: ocupando los huecos, ó como am- 
pollas que hay ea lo interior de las cap^s de la; otra, de 
donde procede su figura bulbosa.. En la cretar [hay petrifi- 
caciones de gíosopetras^y equinitas,, que son. las. mas comu- 
nes,, pectinius, canutas fice*: no hay mas metales que la 
pirita sulfúrea que se nalla en todas partes^!Por lo común 
forma peñascos interrumpidos y recortados ,. pero, de po- 
ca altura,, bañados, de agua por abaxo, y ealas. llanuras 
forma cerros. Siempre están á un nivel muy baxo y jun- 
to á las costas, como se ve ea los mares del norte y de 
oriente en Europa, lo que prueba su moderna formación.. 

ROCAS DKTRAR- tfV 

BASALTO. 

ESTA, casi siempre con olivino^liornblenda basáltica , 
á veces feldespato cristalizado,, muy rara vez mica 
oegra y en tablas^ y tarnbiea zeolita en granos. En el ba- 
salto hay venas delgadas de hierra magnético , y como en 
la vacia, arena; ferruginosa magnética: esta y el olivino lle- 
nan del todo las cavidades del basalto ; pero no la zeolita 
que esti encostrada : lleva, también el de Italia, mas no 



el de Alemania, cristales sueltos de leicita, que en otro» 
tiempo se tuvieron por granates blancos; á veces espato 
calizo y calcedonia ; pero la substancia mas común en los 
de Alemania , aunque rara en los de itália y de aquí, es el ' 
olivino (junto á Toluca lo hay hojoso), que nunca se ha- 
lla en la vacia, y la augita que destruyéndose al ayre for- 
ma los basaltos ampollosos. 

Tiene eí basalto una estructura bien manifiesta, y 
rara vez está con pocas hendeduras, sino comunmente di- 
vidido en pilares de dos ó tres pulgadas hasta una toesa, 
y quizá mas, las mas veces de todo el largo de la capa en- 
tera. Todas las especies de raxas de las demás piedras se 
encuentran en él , lo que no sucede con las rocas propia- 
mente volcánicas: algunos hay en chapas que suenan, 
otros de partes separadas granudas esquinadas(?/el que tira 
á pardo ó á verde y centellea por la mucha hornblenda 
que está mezclada, y contina con la roca verde , las tiene 
perfectamente esléricas ó aplastadas, las quales constan 
de otras testáceas ; pero de todas estas formas ninguna es 
peculiar suya, pues el pórfido y la sienita se hallan en pi- 
lares irregulares; en las capas ele greda los hay regulares 
paralelos, y hay pórfido también en chapas, que se deben 
distinguir de la estratificación, y globoso compuesto de 
cascos concéntricos como en Guanaxuato. ¿¿?/t¿&+&'(2t 

Ei basalto está las mas veces estratificado; sin em- 
bargo no es un sedimento del mar por ser tan raras las 
petrificaciones , pues hasta ahora no se ha encontrado en 
las montañas basálticas, segim se dice, mas que un esque- 
leto de rinoceronte, y solo en Kalten-Nordheim se halló 
en una de sus capas una especie de semilla larga; en la 
vacia sí ha visto Wérner huesos de animales y caracoles , 
y también camitas en arenisca basáltica, que es la mas 
nueva y de base quarzosa. La estratificación del basalto se 
aparta mucho de la uniformidad del nivel ; forman sus 
montañas unas veces conos continuados, y otras estañen 
capas solitarias baxas ; mas comunmente son montañas so- 
litarias muy apartadas unas de otras en conos agudos 
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truncados por el vértice , que no*son mas que restos , co- 
mo los picos y puntas, de una estratificación continuada j 
pero con el tiempo se destruyeron las porciones interme- 
dias , y solo se ven estos restos quando llenan las gargan- 
tas de montañas altas: el de partes separadas globosas que 
se acerca á roca verde , resiste poco , y el que se acerca 
mas á vácia es el que mas pronto se descompone al ayre, 
y solo quedan las porciones que aguantan. Como el basal- 
to está por lo común en pilares , y la intemperie los des- 
carna nos y mas, por eso los picos que quedan siguen 
la dirección d.e las partes separadas ; por eso tantos frag- 
mentos como hay al pie de estas montañas , y por eso 
también la figura cónica aplastada por arriba, y quando 
la separación ha pasado mas adelante, la figura punteagu- 
da. Lo mismo se observa en otras rocas , como el pórtido- 
pizarra, aunque este está mas resquebrado. Al rededor de 
las montañas de basalto hay muchos pantanos y manan- 
tiales. 

Con el basalto alternan capas enteras efe madera 
transmutada, mas ó menos v convertida en carbón, canas 
gruesas de arena con. conchas petrificadas, y ele unas es- 
pecies de arcilla muy untuosas como la tierra de batan, y 
otras secas y arenosas : la arena es de todos tamaños , y 
está debaxo y la arcilla encima > pero la mas untuosa co- 
mo la azul mas arriba ; luego sigue el carbón, la vácia, y 
sobre todas el basalto: junto á Cassel sacan los alfahareros 
su arcilla debaxo del basalto.: el que- está en tablas y el 
globoso es el mas profundo, encima están los pilares, Esta 
sucesión de capas de arena , arcilla y basalto se repite va- 
rias veces, como en Habichtswald. Allí hay toba basáltica 
con residuos de cañas y de hojas y basalto, y entre los 
dos una capa muy singular por tener mucha semejanza 
con la ceniza del carbón. Esto es tan general que Werner 
cree que siempre cubre el basalto en estas montañas al 
carbón, el qual es en partes tan alumbroso, que se bene- 
ficia el alumbre. 

T ambién hay basalto en vetas con los nombres, de 
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vacia, trap &c; sin embargo es mas común la vaciaren 
vetas por haberse formado antes. 

El no estar nunca cubierto de piedra caliza ni 
arenisca muestra su reciente formación , como también el 
hallarse á veces sobre la caliza mas nueva. 

IP. ALMENDRILLA. 

SU masa principal es vácia, que se acerca mas á basalto 
que á arcilla , ó bien roca verde con almendras ó cris- 
tales de zeolita, espato calizo, ágata, calcedonia, esteatita, 
^>^s,litomarga^ tierra verdej a^veces envuelve ademas crista- 
les dispersos de hornblenda basáltica. La masa es de co- 
lor negro agrisado ó parda , comunmente blanda, rara vez 
sémidura , y solo alguna vez da lumbre herida del esla- 
bón , quando está muy penetrada de siliza. Siempre que 
hay cocos de ágata y de calcedonia hay también almen- 
drilla; los melones del Carmelo no son otra cosa; están 
formados de una capa sobre otra, y muestran una aber- 
tura por donde entró la materia que se cristalizó en su 
interior ; la tierra verde forma la primera capa quando 
no llena el interior^ ; algunos cocos de calcedonia tienen 
agua dentro (enhidros): la zeolita está casi siempre llenando 
las ampollas ó entapizándolas en forma de costras. 

Otras veces suele tener las ampollas vacias , como 
en Silesia y las cercanías de México, de diversos tamaños 
desde un garbanzo hasta una cabeza humana, y son re- 
dondas ó aplastadas , y lo aplastado sigue la estratificación 
de toda la masa. Las mas veces muestra esta roca un as- 
pecto de escorias. Aquí pertenece el toadstone de la pro- 
vincia de Datbi en Inglaterra, y la que llaman lava en 
Schlackenwerth en Bohemia, y el tezontle nuestro. 

En las Islas de Fero está sobre carbón y tiene al- 
gún cobre nativo: la de Zimapan es mas curiosa por tener 
las oquedades llenas de oxido de plomo roxo de jacinto 
con raspadura naranjada, * +**a&, ^ — ~J*> * - 



/^^^^^^^-^ Ir? ~ 

^^t^PJ^ Jé¿**¿&&^j ¿*«**r~v~>- 








4^7 < 



y- 



(155) 
IT. VACIA. 

ESTA descrita en el primer tomo pág. 92, Lleva cris- 
tales dispersos de hornblenda , que á veces no están 
frescos , sino medio convertidos en tierra, y Wérner no 
cree que sea una descomposición, porque se hallan así en 
lo interior : es muy común la mica negra de un aspecto 
muy fresco cristalizada en tablas i y también el espato ca- 
lizo 1 ^ otros , especialmente en la vacia que forma almen- 
drilla por ser muy ampollosa ; quando las ampollas están 
vacías parece escoria: el basalto no es tan ampolloso; pero 
otras piedras que vemos formarse todos los dias lo son , 
como el hierro palustre de prados. En la vácia que se acer- 
ca á basalto hay comunmente bol.. « ' 

La vácia en cunas son unas masas prolongadas á 
manera de cuña que se internan en las montañas y como 
en Joachimsthal á 150 toesas y mas de profundidad: tie- 
ne cristales de hornblenda y de mica con cavidades llenas 
de espato calizo y piedras rodadas de gneis, granito &ck 
de diferentes tamaños , las mas pequeñas en el medio y 
las mas grandes á ios lados, y troncos de árboles bien cla- 
ros con sus ramas , rara vez con hojas , cuya masa es ca- 
liza ó bituminosa. La vácia contiene como el basalto gra- 
nos de arena magnética y venillas de hierro magnético, j 
aunque rara vez hierro arcilloso, como en las Islas de Fe- 

rO Solamente^ rtyu*/ ^¿h^r /¿x~ c^l'^^c^^^jaU scntm ¿**r - (£/ 

PÓRFIDOPIZARRA. 

ES una roca mezclada que consta de una masa princi- 
pal que se ha llamado piedra sonora , en la que están 
dispersos pequeños cristales de feldespato y hornblenda, 
rara vez mica, siendo característico que el feldespato siem- 
pre está fresco y vidrioso. Es verde montaña ó gris ver- 
dosa ; su textura está en gruesas escamas, y en grande es 
pizarreña en láminas gruesas; es trasluciente en los bor- 
des, seniidura, agria, poco pesada: suena tocándola con 
un cuerpo duro, y se funde convirtiéndose en vidrio agri- 
sado. Es menos porosa que el basalto , y se descompone 
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en el mismo grado que él Se halla en chapas y pilares r 
que de lejos parece;}. mas regalares que de cerca, y son 
mas grandes que los de basalto. Forma también montañas 
cónicas, pero no tan regulares, sino con muchos picos y 
figuras grutescas. No es metalífera. Charpentier es el pri- 
mero que habla de ella; los antiguos no la conocían. 

R0C7Í VERDE: 
^yjERPE obscura - ó - negra^ aunque la ciliaa y el ocre d é- 
V hierro -do que otaolo cst^r penetrada alteran su qoIqp» 
En masas y piedras rodadas, y ampollosacon las ampollas 
vacías ó llenas del to dp ó . en p ¿ tf^ r Sa . tH asoyfif¿ ii€ Íi pal siem 
pie es hornblenda con partes granudas pequeñas y muy 
pequeñaoi rara vob tiene criotaloO ' dfy felde s pato 1 . La - qa^ 
con s tituye almendrilla ■ €(> da parteo ' ' granuda s finas. Fe** 
mq pÍQQG .i er> Jas ■ mo ntaáas. Aqu í - greo que perteflooorá Ja 
roca ig rii ix ÁQ Wémci^muy ■ etio o inta do ln do Widemmaiin , 
c omo que co nsta-de-nea maga gri s .algo - ampollooo ^ eom 
pueotfl tambi o a . de la mczclq. t ntima de ho mblen dí*y 4 t4 - 
fWpfltn y argjll.ij prroron olivino, ■ hornbl ^ ada bflocattica) 
augita 5 » y ¡aun l e icita y - ehiopitas .negrac de» mioa^ la qiml 
abunda junt e» á Miseno y Pór iipi^ y ü.opqtá i i«icntg junto «1 

ROCAS DE ACARREO.. (*) 

LAVADEROS. 
ONSTAN enteramente de las partes de las montañas 
destruidas : el grueso de sus bancos rara vez pasa de 



' (*) Las montañas de acarrea formadas por las partes acarrea- 
das de montañas altas y depositadas, . en puntos baxos, no tienen 
nada de característico, pues todo es local. Si los restos de una 
roca en forma rodada se conglutinaron de nuevo con arcilla, con 
masa porfidosa ó con tierra ; caliza, formarán una brecha nueva de 
rocas primitivas, porfidosa ó caliza. Aquí pertenecen el pudding de 
los Ingleses . compuesto de piedras rodadas de . quarzo , de peder- 
nal y otras reunidas por una N m^sa arcillosa - 9 de,. ocre de hierro , 
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algunas toesas : ocupan siempre los valles y gargantas de 
montañas altas, y están sobre las primitivas, y aun sobre 
las de capas, á veces en los declives : su nombre les vie- 
ne del lavado que se hace para separar los minerales. Los 
metales y piedras que tienen son los que resisten al des- 
moronamiento, y que por su peso no se dexan arrastrar 
muy lejos, como el oro, el estaño, la platina, el mena- 
can , la hematita, los topacios, el chorlo &c. En Saxonia 
Jiay muchos con brechas de xocas primitivas. 

PAIS DE COLINAS T LLANOS. 

1A substancia dominante constituye el pais arenoso^ el 
j gredoso y el pantanoso. El primero consta de todo 
género de bancos de arena (' á veces convertida en brecha 
arenisca), chinas y cascajo con betunmadera, la qual es muy 
alumbrosa , y está entre los bancos de arena en muchas 
capas unas sobre otras, que se extienden á lo lejos, y tie- 
nen desde dos pies hasta muchas varas de grueso ¿ tam- 
bién hay betunmadera terrosa con mas ó menos alumbre, 
que es el que caracteriza esta tercera formación del car- 
bón , pues en la primera no hay ninguno , y en la segun- 
da poco. La betunmadera pasa hasta carbón pardo y ra- 
ra vez al de pez. &*/*k \ * ? $£#*/?<*c**x-Cf/ 



jaspe, y aun á veces de quarzo ó de arenisca; como también t&áre- 
napizarra formada por arena y mica con estructura pizarreña sin 
embargo de tener poquísimo ó nada de pizarra, y la toba caÁ%a que 
es una estilaticia por lo común amarilla de ocre, muy porosa, y 
forma bancos enteros, conservando las impresiones de hojas , rai- 
ccí: y otras partes de plantas destruidas ? y encostrando musgos, 
cañas &c. ; y asi se halla cu tallos mayores ó menores rectos 6 cur- 
vos , que se atraviesan en todas direcciones: suele también envol- 
ver conchas fluviátiles y marítimas calcinadas, pero bien conser- 
vadas , y aun restos de anfibios y quadrúpedos exóticos respecto 
del pais en que se hallan. Otras veces constan estas montañas d,e 
quarzo en forma de chinas, cascajo y arena , de awiila , greda, 
turba y tierra cenagosa. Por tanto se dividen en montañas de lava- 
deros \ en pais de colinas y llanos. 



El pais. gredoso consta por la mayor parte de ban- 
cos dé greda y de arcilla , así coma el tercero de bancos 
de turba en masas y terrosa , y de arena y arcilla qüe al- 
ternan entre sí; el último esta en relación con el pais are* 
noso, y tiene mas plantas herbáceas que leñosas. 

En todos tres hay hierro palustre; pero es mejor 
el del pais pantanoso y gredoso que el del arenoso: se 
halla en la superficie en prueba de su nueva formación, 
y está las muís veces descubierto, ó á lo mas lo cubren 
tres ó quatra pies de tierra vegetal y turba , y su grueso 
es comunmente de dos pies: es un sedimento de aguas 
pantanosas ferruginosas; el hierro pantanoso es una lama 
que aun no está endurecida y se cria en los pantanos; 
quando está mas duro se llama cénagosib, y quando el 
agua ha abandonado la tierra y se han" formado prados, 
es el hierro de prados, que nunca se halla profundo ñi en 
muchos bancos. 

Algunas de las petrificaciones que aquí hay han si- 
do acarreadas de las montañas de capas. Solo la madera 
petrificada, como el xilópalo de Neusohl en la baxa Hun- 
gría , y de Zimapan y Bolaños aquí es propia de ellas. 



ADA se puede añadir al método de Kársten para des- 



JL ^ cribir las rocas de los volcanes propios, preferible 
por todas razones al antiguo. 

Las rocas de los volcanes impropios ó silenciosos , 
que no se anuncian como los otros con estrépito , erupcio- 
nes y abertura de varias bocas, son mas uniformes, como 
\\ arcilla apizarrada y la piedra arenisca á que deben su 
origen , en lugar de la variedad que deben los otros á la 
formación ¡del carbón en basalto y vacia. Son pues arcilla 
quemada roxa ú amarilla , que conserva su textura pizarre- 
ña , y quando está muy cocida pasa á jaspe 1 : jaspe apor- 
celanado muy resquebrado por el encogimiento que ha su- 
írido^y con vestigios roxos de cañas y heléchos, los quales 



ROCAS VOLCANICAS. 
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con la textura pizarreña en partes indican que fué arcilla 
apizarrada;, escorias terrosas por lo común negras y roxas, 
las que, aunque tengan por sus grandes ampollas semejanza 
con las lavas, carecen del aspecto vidrioso y de los crista- 
les de aquellas, y tampoco son tan pesadas como las esco- 
rias del hierro, ni envuelven pedazos de carbón como ellas; 
y hierro arcilloso en barras , que parece haber tomado esta 
figura por desecamiento. Nunca forman verdaderas mon- 
tañas, sino hondonadas como calderas, donde hay en las 
cercanias y al rededor carbón en hondonadas semejantes. 
También se sublima como en los volcanes propios azufre 
y sal amoniaca. 

Entre las acarreadas se distingue el tras ó brecha 
volcánica^ que según Widenmann es gris amarillenta y es- 
tá compuesta de cenizas , tierra de puzol, pedazos de pó- 
mez y productos volcánicos argamasados con arcilla ó mar- 
ga, en forma porosa, la que se usa con ventaja en la> ar- 
quitectura hidraúlicá ? sin afirmar que solo se formase por 
el agua , pues también pudo la lava líquida arrojada por el 
volcan envolver las cenizas que encontró al paso y for- 
marla de esta suerte. ^ _ 
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INTRODUCCION 

A LA PASIGRAFÍ A GEOLÓGICA 



DEL SEÑOR BARON DE HUMBOLDT. 



A estratificación de las laxas y capas , su antigüe- 



dad relativa y su identidad en países distantes, son 
~ü — A hoy dia Jos principales objetos de la Geognosía, 
que se ha empezado -á estudiar con formalidad desde 1789, 
ó poco antes. Ya observó Lehmann á mitad del siglo 18 
que las «capas de Turinge alternaban siguiendo una ley 
constante* ya entonces se distinguieron dos yesos, uno mas 
antiguo que otro, y que solo aquel tenia manantiales sala- 
dos ; y el grande interés que ofrecía esta indagación hizo 
abrir los ojos sobre un fenómeno que se creía local ó pe- 
culiar de la Saxonia. Whitewhurst observó en la provin- 
cia de Darbi lo mismo que Lehmann en Turinge. Ferber 
notó que el granito , el gneis y la pizarra alternaban con- 
forme á épocas determinadas, insistiendo mucho en esta 
ley que otros geognostas habían sospechado antes, aunque 
la palabra granito ilo se pronunció hasta el principio del 
siglo 18,. pues Agrícola lo llamó constantemente sienita. 
Baltasar Rosler tuvo algunas ideas de la identidad del 
echado de las laxas y capasen países remotos, cuyas leyes 
creo haber demostrado con muchas observaciones que he 
hecho en los dos hemisferios desde 1793. Dice claramente 
que la pizarra está siempre inclinada al oeste, (debiendo 
-decir al norueste,) desde Turinge hasta la boqueta de Ge- 
nova , y en toda la costa de la N ueva Andalucía, de Cara- 
cas y los Andes de Quindiú. A pesar de esto siempre se 
puede afirmar que la escuela de Wérner es la que ha íi- 
xado los principios de la Geognosía tomando por bases 
firmes el rumbo , el echado , y la identidad de las laxas y 
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capas , y- que llegará á ser ciencia. experimental , quando 
nos dediquemos á observar los hechos mas que á discurrir 
sobre sus causas. 

Para que el Publico tome mas . parte en estas bases 
de la Geología actual, me ha parecido oportuno inventar 
signos , con los quales se puedan formar planos geognósti- 
cos, que indiquen pasigráficamente ó,á primera vista todo lo 
que el geognosta desea saber. Por muy claro que sea qual- 
quier discurso geognóstico, como por exemplo los de Freí- 
ejsleben, Esmark , .Escher y Buch,- después de su lectura* 
se acordará con trabajo el observador mas diestro de la 
serie de las. formaciones de tal ó tal cadena de montañas, 
como la caliza alpina envuelve unas veces al yeso antiguo,., 
y otras le sirve de base, cómo la misma roca verde des- 
cansa en unas partes sobre pórfido y en otras sobre la are- 
nisca mas nueva., cómo una laxa ó capa, que se habiax 
ocultado mucho tiempo debaxo de otras , se presenta de 
nuevo á la vista y. liega á ser la dominante. Mis píanos 
pasrgráiicos muestran al geognosta las rocas que son domi- 
nantes ó subordinadas, su rumbo, y echado según es su 
estratificación regular ó irregular , su sobreposicion efecto 
de su antigüedad, su grueso, la mayor y menor altura á 
que se hallan, y la elev icion absoluta de las montañas y 
valles que forman , su división . en pilares , en bolas con- 
céntricas y en chapas &c. Me lisongeo que la Geognosía 
hará progresos rápidos , quanda se formen por este plan 
colecciones de cartas geológicas. ¿Qué analogías geognósti- 
cas , qué leyes de estratificación no se descubrirán recor- 
riendo un Atlas de esta especie ? Léanse las mejores des- 
cripciones sobre la cordillera de los Andes, la de los Al- 
pes de la Suiza, del Caúcaso y de la cadena . de trap su- 
mergida en la. mar del Sur, jamas ocurrirán las ideas que 
se suscitan viendo las cartas geológicas : 

Segnius irritant ánimos demissa per aurem r . : 
Quam quae sunt oculis subjecta fidelihus. 
Los progresos del conocimiento del globo se deben á la 
perfección de las cartas , y el único medio de que progre- 
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sase mas la Geognosía sería perfeccionar y generalizar los 
modelos del general Ffeiffer, muy costosos á la verdad , 
pero que indicando el rumbo y la naturaleza de las rocas, 
presentan como un pequeño mundo , que reúne quanto 
pueden desear el mineralogista, el físico y el que se ocu- 
pe en la geografía de las plantas. 

La idea de cartas mineralógicas no es nueva : se 
han distinguido con colores las diversas rocas, como se ve 
en las de Charpentier, Lasio y Beroldingen, el qual in- 
vierte el orden natural haciendo vomitar llamas á las cum- 
bres pacílicas de basalto del Ducado de dos Puentes. Mas 
yo me atrevo á decir que semejantes cartas excitan ideas 
ialsas, lejos de indicar la estratificación, el rumbo, el 
grueso y la continuación de las laxas y capas. No son mas 
que proyecciones horizontales y ortográficas que enseñan 
lo que ménos importa á la Geognosía, como es la casua- 
lidad de que aquí ó allí asomen á la superficie la arenis- 
ca, el yeso ó la caliza, efecto de las alteraciones que han 
mudado el exterior y destruido las rocas mas nuevas ; pe- 
ro nada enseñan de la construcción del globo , que es el 
principal objeto de la ciencia. 

La proyección mas instructiva para la Geognosía 
es la vertical: á principios de 1795 me puse á figurar paí- 
ses enteros, como se representa una mina; pero Mr. Es- 
cher publicó por Agosto del mismo año en el Diario de 
mineros de Freyberg un diseño, que se funda en ideas 
análogas, aunque sin signos geognósticos y sin medidas: 
hablo de una pequeña carta que acompaña á la descrip- 
ción de su viage por la Suiza, la qual está llena de ideas 
verdaderamente geognósticas. 

No hago mucho uso de colores que se confundirían, 
porque hay diez y ocho objetos que distinguir, y exigen 
que se iluminen las cartas después de grabadas, y necesi- 
tan mucha luz y -buenos ojos para distinguir sus gradacio- 
nes , sino que he buscado signos que se impriman fácil- 
mente en la memoria por alguna relación con los objetos 
representados. Las rocas del trap tienen siempre un color 
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obscuro entre verde y negro; la arenisca es amarillenta, 
roxiza u agrisada; la serpentina siempre verde ó verdine- 
gra ; pero 1 quantas formaciones pasan por todos los gra- 
dos, y quantas ideas falsas se suscitarían si nos empeñáse- 
mos en fixar los ¿olores ? Al cabo no tendríamos mas que 
signos arbitrarios. Y así uso solamente tres colores para 
reunir las rocas de una misma clase baxo un punto de 
vista. Pintaré de verdinegro tas formaciones del trap, de 
blanco amarillento las rocas secundarias, y de roxo las pri- 
mitivas, con lo qual se distinguirá á primera vista qué cla- 
se es la que mas abunda en un pais, ú en otro. 

Fundándose en medidas mis dibuxos, se me ha 
ofrecido una grande dificultad. Al formar el perfil de un 
vasto pais como toda la nueva España, ó el Perú, en el 
que quiero indicar la altura del suelo , la naturaleza de las 
rocas, los límites de la nieve y de la vegetación, y lo de- 
mas que interesa ai físico , quien para ver bien debe abra* 
zarlo todo , pues todo está en relación íntima como causa 
y efecto, pongo las distancias en leguas como abscisas, y 
las alturas como ordenadas , y me resulta una curva que 
expresa la superficie local del globo , cuya naturaleza in* 
iiuye tanto en el clima y en las producciones, en lo físico 
y aun en lo moral de los habitantes. Si el pais represen- 
tado es de mucha extensión, la escala de distancia no de* 
xa distinguir objetos de 200 ó 300 toesas ( un décimo de 
legua) de largo, pues para esto sería menester alargar la 
figura, faltando á un tiempo al buen gusto y á la clari- 
dad, que consiste en producir rápidamente en el espec- 
tador un cúmulo eje ideas, que solo adquiere por grados 
el viagero. Tanto interesa al geognosta una capa de yeso 
de quatro toesas de grueso, que le indica haber las dos 
formaciones en aquel parage , como otra caliza de 1O00 
toesas de grueso, qual existe en los Andes. ¿Cómo pues 
se han de expresar tan pequeñas formaciones en una carta 
o perfil geognóstico hecho con escalas de altura y de dis- 
tanciad Esta dificultad, y otras muchas que se encuentran 
al formai y dibuxar las carcas, me han obligado á hacer- 

Y 
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las de dos especies, una que represente las formaciones 
con signos pasigráfkos sin escalas de altara ni de distan- 
cia, y otra que figure la elevación relativa del suelo, qual 
existe en la naturaleza y con escalas exactas : á la primera 
llamo carta de formaciones -6 de la naturaleza de las ro- 
cas , y á la segunda carta de alturas ó de las desigualda- 
des del suelo. 

CARTAS DE ALTURAS. 

JAMAS se hacen las medidas en una sola recta , sobre 
todo en la América, en que la naturaleza del terreno 
lo imposibilita : de aquí resultará la que yo llamo proyec- 
ción sobre muchos planos reunidos en uno solo , y las dis- 
tancias de la carta serán las verdaderas distancias itinera- 
rias. Si fuere el camino bastante derecho, como por ejem- 
plo, si el rumbo general fuere primero de sudsudueste á 
iiornordeste , y después del oeste al este , como en el de 
Acapulco á Veracruz por México, es mejor figurarse dos 
planos unidos, y señalar sus distancias por el ayre por la 
diferencia de longitudes y latitudes observadas. Entonces 
se darán dos aguas ó colores diversos á las dos proyeccio- 
nes , como lo he hecho en el períil de Nueva España , y 
se expresará abaxo la naturaleza y dirección de la proyec- 
ción. Otra proyección de que uso á veces es aquella en 
que el plano en que se representa no es paralelo al rumbo 
de la cordillera ; por exemplo, para expresar la cordillera 
de los Andes desde el Cabo de Hornos hasta los Colosos 
septentrionales, de Elias* se puede íigurar el plano en la 
dirección de un meridiano en la Mar del Sur al occidente 
de las costas de América. Entonces las distancias serán 
las diferencias de latitudes, de las cimas que se represen- 
tan , y dos parages que tengan mucha diferencia en sus 
longitudes y poca en sus latitudes. , estarán próximos uno 
á otro en las cartas- de esta- especie. Nada añadiré sobre 
las proyecciones análogas que siguen la dirección de un 
paralelo , quando las cordilleras casi van del. este al oeste , 
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de suerte que las distancias que muestra la proyección son 
las diferencias de longitudes. El valle de Quito está situa- 
do entre dos cadenas altas délos Andes, y ciertamente 
son curiosas las relaciones de sus alturas respectivas > sus 
volcanes y otras para cuya expresión imagino el plan de pro- 
yección transparente, y puesto entre las dos cordilleras, 
y formo las proyecciones de los dos lados. Qualquiera so* 
ere Muíala verá" en las nubes las altas cimas de llimsa y 
de Cotopaxi, siendo asi que el primero pertenece á la ca- 
dena occidental y el segundo á la oriental. Distinguién- 
dolos con colores diversos, se verá que el fuego volcánico 
se ha abierto paso unas veces por una cordillera y otras 
por otra. La elección de las proyecciones ha de ser según 
la naturaleza de los objetos que se quieran representar, y 
no pudiendo determinarse por medidas todos los puntos 
de la superficie del terreno, es menester suplir con com- 
binaciones fundadas en la temperatura y vegetación, e 
imitar en quanto el espacio lo permita la fisionomía de las 
montañas , determinándolas por ángulos tomados con el 
sextante. Por fortuna he tenido rara vez que apelar a es- 
tas combinaciones , pues mis cartas aun las mas pequeñas 
se fundan en muchas medidas tanto barométricas como 
geométricas. 

Otra dificultad de las cartas de alturas es la pro- 
porción que se debe guardar entre las escalas de altura y 
de distancia. Es ocioso que me detenga en probar la ímpo- 
sibilid id de hacer servir la misma escala para las dos co- 
sas, excepto quando las cartas hayan de expresar solo pe- 
queños paises , como la que he formado del volcan de Xo- 
rullo, cono que salió de tierra en una noche, y que prue- 
ba una de las mas memorables catástrofes que han despe- 
dazado el globo. Pero La carta de alturas debe represen- 
tar terrenos de 50 á 60 leguas,. y se deben distinguir a lo 
menos alturas de 20 á 50 toesas. La. mas alta cumbre del 
universo el Chimborazo no tiene mucho mas de una legua 
náutica de altura; pero ¿de qué tamaño no saldría la car- 
ta si se igualasen las' escalas? 'Tampoco ofrecería mucha 
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utilidad semejante igualdad , importando mas las alturas 
que las distancias, para las quales sirven las cartas geo- 
gráficas comunes. Mas aun adoptando dos escalas, es me- 
nester disponer bien su proporción respectiva, pues si se 
agranda la de las alturas, para indicar las mas pequeñas, 
diferencias de nivel , todas, las montanas parecerán dema- 
siado tajadas. Si por el contrario se achica la de las altu- 
ras y se aumenta la de distancias , los declives, se suavi- 
zan ,. pero también la diferencia de nivel se hace menos; 
sensible, el plan se alarga y parece enano, y el ojo no per- 
cibe bien todo el conjunto. Hay un cierto medio que dés- 
ete luego, encontrará el que esté versado en el dibuxo , y 
en caso de que la carta peque por un extremo , vale mas 
que sea representando los declives muy ásperos. Quando 
mas embaraza esta dificultad es quando un mismo dibuxo 
ha de representar el nivel del mar , valles de 1000 á 1200 
toesas de profundidad, y cimas nevadas de 2800 toesas. 
de altura , pues teniendo estos colosos generalmente 4 á 
5 leguas de base, si se quiere expresarla, forman en la car* 
ta la figura mas ridicula. Para evitar esto he imaginado 
dibuxarlos cubiertos de nieve descubriendo solo su cum- 
bre, porque en efecto así se presentan lo mas del tiempo 
en los Andes. La dificultad de las escalas se disminuiría 
en parte dando por base al diseño un plan horizontal, que 
pasase por el punto, mas baxo de las desigualdades , como 
por exemplo si se reduxese el perfil del terreno de Méxi- 
co hasta Guanax;uato al plan de Salamanca, entonces solo 
habría que representar 500 ú 600 toesas de altura ; y así 
la escala perpendicular pudiera ser mayor, quedando los de- 
clives mas suaves y npénos. disformes. Sin embargo yo pre- 
fiero reducir todos mis planos al nivel del mar , pues en 
la carta que representase el terreno de México á Duran - 
go, reducida al plan de Salamanca, saldrían tan peque- 
ñas las. desigualdades del suelo., que parecerían los llanos 
próximos al océano. Tampoco se indicaría el fenómeno 
geognóstico que mas importa , que es ver tan grandes lla- 
nuras á 1000 y 1200 toesas de altura, y el espectador se 
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engañaría con el dibuxo, como se engaña el viajante que 
se olvida de lo que ha subido , quando está en la mesa de 
una montaña. La escala de alturas debe también mostrar 
objetos cuya comparación sea importante. Así como el ni- 
vel del mar es el mínimo de las alturas, será bueno, si el 
espacio lo permitiere, terminar la escala con el máximo 
conocido que es la cima del Chimborazo : al que asombre 
la altura del Etna , será bueno acordarle que mas cerca 
del equador ha amontonado la naturaleza materia que lle- 
ga á casi doble altura. Al modo que se pone en los termó- 
metros el mayor frió de Paris, de Siberia&c. , convendría 
indicar en la escala de alturas puesta al lado del dibuxo: 
altura de la cpmbre mas alta del antiguo continente (el 
Monte blanco ) , nieve perpetua á 45 o de latitud y junto 
al equador , conchas petrificadas halladas en los Andes &c T 
Aunque dixe arriba que la diferencia de formacio- 
nes era incapaz de representarse en estas cartas de altu- 
ras, podrá verificarse sin embargo quando ocupe mucha 
extensión una misma formación, y entonces es una venta- 
ja mas. Así he indicado, las rocas primitivas y secundarias 
en el perfil del Reyno de Santa Fe , que se ha grabado sin 
saberlo yo en los Anales de Historia natural de Madrid 
con poca exactitud por lo tocante á las medidas : acaso 
pasó á Europa alguna mala copia de algún borrador mió 
confuso. 

CARTAS DE FORMACIONES. 

ARRIBA insinué que había procurado idear signos qué 
recordasen prontamente el objeto expresado , y es- 
tablecer la misma analogía entre ellos que entre las rocas. 
Y así mi signo del granito es semejante al de la sienita : el 
pórfidopizarra tiene las manchas del pórfido, los pilares de 
la formación del trap , y la estructura de la pizarra. La 
roca verde, que quando es primitiva pasa á veces á sie- 
nita y á hornblenda apizarrada , tiene los pilares imperfec- 
tos del basalto , los puntos de la piel del tigre ( ó sea ati- 
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grados ) de la sienita , y los cruceros de la hornblenda 
apizarrada. 

Rocas primitivas. El granito se ha indicado con 
partes granudas y no prolongadas como el gneis , el qual 
tiene ademas el carácter de estar constantemente en laxas. 
La sienita se expresa con el signo del granito, pero en la- 
xas y con otra cosa que le falta á este, y es la hornblen- 
da, que indican las pequeñas manchas atigradas. La pizar- 
ra primitiva tiene rayas paralelas , que indican sus lámi- 
nas, inclinadas de 50 o á 70° , como lo están generalmente 
sus laxas. El signo de la micapizarra es análogo al de la 
pizarra, pero las láminas están ondeadas, y se distingue 
ademas otra substancia mezclada en nudos, que es el quar- 
zo embutido entre las hojas de la mica. La caliza primiti- 
va blanca , sencilla , se halla dividida en laxas gruesas con 
un poco de mica las mas veces , la que indican los pe- 
queños rasgos prolongados. El pórfido es una masa que 
envuelve cristales de feldespato , quarzo y hornblenda fi- 
gurados con circulitos: no lo divido en pilares, porque es- 
te es carácter de toda la formación del trap , y hay mas 
pórfidos que no los tienen. La serpentina que contiene ge- 
neralmente asbesto, está expresada por venillas fibrosas ó 
en forma de barbas de pluma. La hornblenda apizarrada 
tiene las láminas de ta pizarra, á ía que se parece muchas 
voces, con rasgos obliquos que recuerdan su carácter prin- 
cipal de tener doble crucero obliquángulo de hojas. 

Montanas de tratisicJon y de trap. No he dado sig- 
nos particulares, á la pizarra ni á la caliza de transición, 
porque muchas veces se duda de ellas si son ó no primiti- 
vas, y no se sabría entonces qué signo darles en las cartas. 
La vacia gris que alterna generalmente con la que está 
mezclada con mica, ó vácia gris apizarrada , reúne los ca- 
racteres de la pizarra y de la arenisca á que pertenece to- 
do el género. Se han añadido circulitos mas graneles para 
indicar los guijarros mayores que envuelve esta forma- 
ción, y para que no parezca pizarra primitiva que alterca 
•con arenisca: suposición que seria imposible. Las cinco ro- 
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cas de la formación del trap llevan todas el signo común 
de los pilares, pero que solo son perfectos en el basalto; 
por eso en las demás están interrumpidas las raxas que los 
indican, como se verifica en la naturaleza. El basalto ho- 
mogéneo es sencillo en su signo, y se distingue por su per- 
fecta divisibilidad en pilares , á que también se puede dar 
sombra. La almendrilla figura cavidades irregulares. Los 
hexágonos de la vacia recuerdan las tablas hexágonas de 
mica, que son las que mas caracterizan esta roca, aunque 
las hay también en el basalto de Bilin. La roca verde mues- 
tra ios pilares imperfectos comunes á toda la formación, 
las manchas atigradas de la. sienita, y los cruceros de la- 
hornblenda apizarrada , y así recuerda las rocas con que 
tiene analogía : igualmente el pórfidopizarra de Wérner , 
tal como se ha descrito ántes , reúne los signos del póríido 
y de la pizarra primitiva. 

Montanas secundarias. Siguiéndose la arenisca en 
antigüedad á la vácia gris, tiene los pequeños granos con- 
glutinados con una masa caliza ó arcillosa : el signo repre- 
senta la arena, y se le dan las capas horizontales ú ondea- 
das como á toda roca secundaria. La caliza secundaria 
lleva el signo de la primitiva, pero sin los rasgos que in- 
dicaban la mica: le he añadido las amonitas expresadas 
con pequeñas espiras para atraer á la memoria su reciente 
formación. El yeso mas nuevo, que es fibroso, tiene capas 
ondeadas muy delgadas y rasgos perpendiculares que in- 
dican las fibras. No he dado signos particulares á la cali 
za alpina, ni á la del Jura, al yeso antiguo con manan- 
tiales salados, ni al mas nuevo arcilloso y fibroso, ni á las 
dos areniscas , una que nunca tiene cal , y otra que está 
con oolita , tanto por lo que dixe hablando de las rocas 
de transición , como por no sobrecargar la memoria con 
tantas figuras: no por ser minucioso es uno mas claro , y 
fácil es añadir al signo de la caliza una A para expresar 
que es Alpina , ó una J para indicar que es de la forma- 
ción del Jura; á la arenisca una tf, que signifique anti- 
gua, ó la que está debaxo de la caliza alpina, ó una n 
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para significar nueva como la que tiene oolita j y al yeso 
igualmente otra a ú otra tu 

Restan otros fósiles que constituyen muchas veces 
laxas y capas en las rocas expuestas , como la salgema 
que al este de los Andes forma una cordillera entre el rio 
Guallaga y el de las Amazonas , el quarzo y el feldespato 
que están en laxas en gneis y granito , y la marga apizar- 
rada y con carbón en capas en la caliza alpina. A estos 
no doy signos particulares , sino que me fixo en 18 carac- 
teres , que me bastan para un quadro geológico , así co- 
mo expresamos todos nuestros pensamientos con las vein- 
te y quatro letras del alfabeto. Enhorabuena que se agre- 
guen otros quando el uso haya confirmado estos; pero 
hasta entonces expresaré las laxas y capas subordinadas > 
poniendo en pequeños claros con letras conutnes quarzo 
con titanio , mica con cianita. Con esto solo distingue el 
geognosta estas formaciones, que no le importan tanto, 
pues no son mas que locales , de las otras generales indi- 
cadas con signos. 

Las cartas de formaciones pueden construirse con 
diversas miras , ó para indicar en grande el quadro de la 
serie geognóstica de rocas en un pais , sin atender á cir- 
cunstancias locales, como si esta ó la otra formación se 
repite en varios parages , ó para responder á las questio- 
nes de la geografía mineralógica. En el primer caso serán 
arbitrarias la superficie del suelo y la altura de las mon- 
tañas que se expresan. Se pondrán las rocas de modo que 
no desdiga á la vista, y que las que ocupen el lugar mas 
alto en el dibuxo sean cambien las que formen las mas al- 
tas montañas en el natural, y no atendiendo á las cir- 
cunstancias locales , nos ceñiremos á la serie geognóstica 
de las formaciones, sin figurar montañas ni valles deter- 
minados. Así está mi plan de las formaciones de la nueva 
Andalucía. Por este método se reúne baxo un punto de 
vista lo que se ha observado en un vasto terreno , y así 
se bosqueja la naturaleza con grandes rasgos para que es- 
tos quadros exciten la idea geológica, de que las desigual- 
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dades de la superficie no son mas que pequeños fenóme- 
nos producidos por las atracciones particulares que influ- 
yeron en la materia, para que se reuniese en grupos mas 
ó menos colosales. No obstante será bueno poner en estas 
, ¡nns cartas genérales al lado de cada formación el nom- 
bre de alean sitio donde se pueda reconocer, y que sirva 
no mas aue de exemplo, sin que la sobreposicion de las 
i-ocas siga ninguna proyección geográfica En las cartas 
particulares por el contrario que indican las formaciones 
de un pequeño distrito, se debe imitar en genera la figu- 
ra cH Vals eme se representa. Para bosquexar el quadro 
se ha de figurar una proyección vertical sobre uno o mu- 
chos planos, y sujetarse á ella quanto sea posible, aten- 
diendo á la claridad, pero sin añadir escala ninguna de 
altura ni de distancia, pues es imposible reducir a medi- 
da todas las partes. Asi está mi dibuxo de terreno entre Mé- 
xico y la caverna nombrada la Madre de Dios. A prime- 
ra vista se descubre que los basaltos de Regla y las for- 
maciones secundarias de junto á Atotomlco el grande es- 
tan mas baxas que los pórfidos del Real del Monte; se ve 
el pórfido del valle de México asomar dos veces a la su- 
perficie al travos de la almendrilla en los antiguos islotes 
del Peñol de los Baños y del cerro de Guadalupe; se ven 
figuradas las montañas de la Cruz del Marques de los 
Óreanos v del Xacal con sus respectivas alturas, desuerte 
que imitan próximamente la figura del terreno , pero sin 
sujetar las dimensiones de las formaciones a escalas de al- 
tura ni de distancia* porque no lo permiten. Para suplir 
esta falta de escalas y expresar sin embargo el grueso de 
las formaciones, objeto tan importante y tan poco exami- 
nad, uso del signo (fig. I a . lam. i\) que significa que la 
formación del pórfido de México por exemplo _ tiene 2124 
toesas de grueso, habiéndolo visto en Acahuijotla camino 
de Acanulco á 240 toesas de altura, y en el nevado de 
Toíuca'á 2364. toesas sobre el nivel del mar. 

Subiendo desde el mar sobre una corddlera,por ex. 
caminando de Acapulco á México, se ven sucesivamente 
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varias formaciones que se cubren Linas á otras. Míicha parte 
no se prolonga á grande trecho, y á veces por un lado 
está el granito cubierto inmediatamente de pizarra primi- 
tiva , quando por otro hay entre los dos gneis y mic&pjr 
zarra. Sucede en las cartas geológicas lo que en las geo- 
gráficas , que con pocas observaciones se forman jas de 
un vasto país; cada zigzaque de un rio .es una falsedad 3 y 
para disminuir su numero se usan escalas muy grandes y 
otros arbitrios análogos. En países donde no estemos ase- 
gurados por valles profundos ó por aunas de la continua- 
ción de las laxas ó capas, vale mas dexar en b'-auco el in- 
terior de las montañas, indicando solo las laxas ó capas 
mas cercanas á la superficie. A veces convendrá también 
añadir una d para expresar lo dudoso de la existencia de 
alguna formación. 

Ya insinué porqué las cartas con proyecciones ho- 
rizontales son las menos instructivas para la Geología , 
aunque para darles mas perfección se debe añadir en toe- 
sas la altura del suelo, é indicar la dirección de las capas 
ó laxas , para lo qual uso de signos muy simples. (Véase 
mi carta de las cercanías de Guanaxuato ) 

Suponiendo el norte en lo alto de la carta, la gran- 
de saeta ab fig. 2. expresa que el rumbo de la laxa es dé 
sudueste al nordeste, y la pequeña ecl que tiene el echado 
al sudeste , y eab el ángulo de inclinación por exempio 
de 45 o . Quando falta la linea cd es señal de que la laxa 
es perpendicular , ó que el ángulo eab igual á 90 o como 
en el caso siguiente fig. 3 a . que significa , que el rumbo es- 
tá en la hora 8, 6 de la brújula de Saxonia y el echado es 
de 90 o : á no haber rumbo ni echado que expresar , uso 
la fig. 4 a . En las proyecciones perpendiculares ó perfiles la 
posición de la saetilla ab no puede indicar el rumbo , por- 
que estando la proyección en un plan que se dirige del 
este al oeste, la flechilla puesta de norte á sur se conver- 
tiría en un punto , por lo que uso en tal caso de las cifras 
comunes , poniendo sobre la saetilla horizontal las que 
marcan el rumbo, y debaxo de ella las que indican el 
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echado ; por exemplo la figura g a quiere decir que el rum- 
bo esta en la hora 3 del compás de Saxonia,y el echado 
70 o ai sudeste. No dudo pues que ocupándose en esta Pa- 
sjgcafía sugetos igualmente instruidos en la Mineralogía 
y el Dibuxo, lleguen á perfeccionar y simplificar los ca- 
racteres en lo sucesivo con grandes ventajas de la ciencia. 



(*) En las láminas II. y III. representan las figuras de en me- 
dio la sucesión mas común de las rocas unas sobre otras, y las la- 
terales algunas anomalías. 



ADICIONES Y CORRECCIONES 

P 

AG. 19. lín. 16. de Selb , léase, Selb. 

Pág. 54. lín. 17. al vidrio de bórax verde , léase, el vidrio 
de bórax de verde. 

Pág. 70. lín. 6. los precedentes, léase, el precedente. 

Idem lín. 8. contando de abaxo arriba: póngase encima 
de Galena, Plomo, que es la familia, cuyo primer gé- 
nero es la galena. 

Pág. 72. lín. 23. espejado: este es liso y resplandeciente ó 
lustroso, léase, espejada: esta es lisa y resplandeciente 
ó lustrosa. 

Pág. 80. lín. 8. de tablas, léase, de las tablas. 

Pág. 84. lín. 6 de la nota: que pase por una, léase , que 
pase por encima de una. 

Lín. 12. entonces las dos caras , léase, entonces los residuos 
de las dos caras. La figura que trae el C. Haüy está 
errada. Si el plano pasase por la esquina sin intercep- 
tar las aristas del apuntamiento, no habría restos de ca- 
ras superiores para formar la visera, porque se queda- 
rían íntegras ; es pues preciso que pase por encima. 

Pag. 88. lín. 15. de negruzco, añádase, lo que es común 
también d la blenda parda. 



Pág. 113. lía. 1. La que, léase, £7 y lia 3. disemi- 
nado y lin. 4. ¿¿r# por agrio, concertando coa arsé- 
nico platoso, y no coa plata arsénica!, cómo lo llama- 
ba antes. 

Pág. 123110. 18. pardo roxizo , anidase, el de Hungría 
entre roxo de sangre y gris de plomo. 

Pág. 150. lía. 5. Añádase la siguiente nota: Según Bert bo- 
lle t son necesarias para la producción del carbonato de 
natrón arena con mucho carbonato de cal, húmeda i y 
sal marina, y para su eflorescencia los carrizos - aquí 
es el terreno margoso con mucho carbonato de cal; hay 
humedad y sal marina , pero ningunas plantas ó á lo 
mas algunas cr asi folias ; ¿ suplirá el calor para la eflo- 
rescencia ? 

Pág. 152. lín. 11. largo , leáse, alto ó grueso. 
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ADICIONES Y CORRECCIONES 

AL PRIMER TOMO. 



COMPARANDO con el anterior el presente tomo co- 
nocerá qualquiera q;:e me he aprovechado de ki cen- 
sura que se hizo de aquel en él tomo 21 de los .Armales 
de Chimie que se publican en París. Coa haber adoptado 
el sistema de Kársten, ya habla evitado algunas de las ob- 
jeciones. Ya habia puesto entre los combustibles al dia- 
mante , contra lo qual nunca alegué que no se disolvía en 
les ácidos sino en los aceytes, como se puede ver en la 
pág. 6. Ya habia colocado la caliza y baritina en las pie- 
dras , bien persuadido sin embargo á que Jas substancias 
químicamente salinas ¿10 pueden dexar de serlo mineraló- 
gicamente , y las había sacado de las sales ó substancias 
acidíferas , donde las he visto puestas después por el C. 
Haüy , quien ha hecho también como yo géneros ó mas 
bien familias de las baseá; y si no habia dado los mismos 
nombres á las sales naturales que á las artificiales, me fun- 
daba en que no son enteramente idénticas. Después he 
agregado los pesos específicos que conozco , aunque el otro 
método que no es de la infancia de la mineralogia\ sino 
de Wérner mismo , me parece mas expedito; y habiendo 
tanta confusión aun en los pesos específicos de algunas 
-piedras, he procurado tomar un medio término. Solo de 
la tecSrica del C. Haüy no he podido hacer mas uso, como 
lo habría deseado, porque destinándose esta obra para lec- 
ciones de diez meses, que abrazan orictognosia , geogno,sía 
y laborío de minas, lo mas que se puede es dar una idea 
para que estudien después por sí los alumnos, siendo impo- 
sible hacer entrar en ella la formación de los diversos cris- 
tales ¿ bien que por lo tocante á su descripción tan cia- 
ra me parece explicada por truncamientos ó biscíamien- 
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tos, como por las substracciones de varias filas de molé- 

culas en las esquinas ó en las aristas. 

Ya no uso los términos arxicayo, ó mejor are i ca- 
yo, ni are ¿cayado ni cayos, porque el uso ha admitido 
oxigeno , oxigenado y óxidos, y así es inútil toda discu- 
sión sobre la materia- Sin embargo no puedo ménos de in- 
sinuar que las objeciones del autor de la censura no se 
dirigen contra el pirógeno de Chabaneau , ni contra el ¿rr- 
cicayo de Don Juan Manuel de Aréjula. Si hubiese queri- 
do el primero dar á entender que el pirogeno engendraba 
calórico, lo habría llamado mas bien termógeno-, tampoco 
lia pensado nunca el segundo que se derivara arcicaya de 
ark¿o , propulso , suppedito , sino de arxe principio, y por 
tanto no ha querido decir que suministra, ó echa á fuera 
calor j sino que es el principium ureas , ó primer agente de 
toda combustión, tanto que sin él no puede haberla, y 
esta es propiedad exclusiva y que se ha sostenido hasta el 
dia mejor que la acidificante, A ¡a voz carbono pienso que 
se substituirá diamante, y al ácido carbónico adamántico. 

A pesar de lo dicho es una crítica tan juiciosa co- 
mo indulgente, qual se debía esperar del C. Guyton,pues 
ha pisado por alto los demás yerros mios, que me pro- 
pongo corregir ahora junto con los de la época en que es- 
cribí, pues en efecto una obra de estas necesita cada diez 
años de entera reforma: las análisis de los fósiles suplico 
que se corrijan por mi traducción de las tablas de Kárs- 
ten , y en esta atención solo anotaré las que tengan algo 
de particular. 

Pág. II. de! prólogo lín. 5. adherencia de los fósiles, que es 
la atracción en el cánracto de las partículas de que es- 
tan formados , léase , agregación de los fósiles fundada 
en la atracción de sus moléculas integrantes. 

Lín. 8. adherencia , léase, agregación. 

Pag. IIL lili. 21. primitivas, secundarias, léase, primiti- 
vas y de transición , secundarias ó de capas , de trap. 

¿ág. i Y, lín. 5. Bórrese ó berroqueña. 

Pág. V. Bórrese. el párrafo que empieza: Por loque toca, 



pues ya se ha decidido ¿l uso por oxigeno, óxidos, 
sitíalos &c. 

Tabla 1. de los caracteres Lid. to. contando de abaxo ar- 

rjbrti & olidez , léase , ductilidad. 
'Labia IXp Un. 5 de la coluna de los caracteres genéricos. 

par tic- ¡lares: lo mismo. 
Pás. L de ios caracteres lín. última: es un color de azufre 

yi$$Q}.$dQ de blanco agrisado , léase , e¿ tópí melado claro 

mezclado con algo de gris ceniciento. 

■ . g. gris azulado y añádase, está entre gris de 

per fa y violado. 
Pág, ¡V. liii, 18. adfátsim *4éase$ agregación. 
Pág, V. lín. 3. lo mismo. 

hiendas ásperas , añádase, j; propia de ¡as 

¿ierras endurecidas. 
Pág. VI. lio, 2. lenteja, léase, avellana. 
Pág, VIL im. 8. adhesión, léase, cohesión. 
Pág. X. iin. 3. /tf ne frita, leáse, e/ basalto. 
Lía. Q, el ¡aspe aporcelanado , léase, Ai piedra ollar. 
Pag. XI. lín, 1. Bórrese: equiláteras reunidas baxo un mis- 
mo ángulo. 

Lín. 4. Bórrese: regulares formando su reunión ángulos 

iguales, pues esto y lo anterior conviene solo á los 

de la geometría. 
Pág. XII. lín. 14. ¿77¿ mezcladlo de blanco roxizo, léase, 

gr/í c'/i7ro mezclado con algo de violado. 
Pág. XIV. lín. 15. Galena compacta, léase, plumbago. 
Luí. 4 de abaxo arriba: sanguina, añádase, gwe «jfá 

roxtf ¿fe sangre y gris de acero. 
Pág. XXI. lín. 8. lustre metálico, añádase , prescindiendo de 

este coincide casi con el roxo de ladrillo. 
Lín. 16. carmín, léase, carmesí.- 

Pág. XXII. lín. 11. Bórrese, Solidez. La propiedad, por la 
qual &c. hasta el punto ; y léase, Dúctil: dad. La pro- 
piedad, por la qual se pueden hacer cambiar los punios 
de contacto á las partículas de tai cuerpo, sin que pier- 
da su cohesión. 
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Lín. 16. espato posado, léase, cobre sulfúreo. 

Pág. X XX. Un. última: verde yerba, añádase, obscuro. 

Pág. XXV í. lín. 7. wríe matizaría y gris amarillento, 
léase , cot tffe ptfrdc? j> ¿£ ¿r¿r. 

Fág. XXVÍT. lín. 4. exteriores^ añádase, aw* nombres fixos 
y adecuados. 

Pág. XXÍX. lín. 19, siete, léase, nueve. 

Lín. 21. Bórrese aW labrapiedras, y añádase después de 
la magnesia: la g luciría, la itria, la estroncia,y al 
miembro que sigue substituyase: pero por hallarse 
siempre las tres ultimas combinadas naturalmente con 
una substancia oxigenada, me parece se debrian con- 
tar entre las sales, pues no mudan de naturaleza por 
no ser tan puras como las artificiales , y entonces que- 
darían seis familias para la primera clase. 

Lín. 7. de abaso: añádase después del muriato de mercu- 
rio: á mi me parece mas natural la división por las 
bases que por los ácidos, y el C. Ha'úy la ha seguido. 

Lín. 3 de abaxo: de hierro ó lapizplomo, léase, que cóm- 
prele nde el lapizplomo , la antracita y el diamante. 

Pág. XXX. lín. 1. diez y ocho, léase , veinte y uno. 

Lín. 4. añádase después de Herschel : el titanio, el telu- 
rio y el cromo. 

Lín. 6 de abaxo. Todo el párrafo que empieza: Quando se 
hallen pues, debe borrarse, puesto que en el díase atien- 
de á la parte dominante, y no á la que se creía carac* 
terístiea. Los caracteres , que antes se atribuían á las 
partes ménos dominantes , como la dureza á la silxza , 
son falsos. 

Pág. XXXr. lín o de abaxo: bórrese todo el periodo que 

empieza: La tierra del labrapiedras , y substituyase: 
Aunque .combinada la siliza con los álcalis y diluida 
con mucha agua no se precipite c&n los ácidos en exce- 
so según Rlaproth, parece no obstante manifestar mas 
su naturaleza terrea que la xergonia, Ja qual en no 
habiéndose rusentado se combina bien con ellos 9 dando 
cristales con el sulfúrico y muriático\ mas que laalu- 



mina , la que se disuelve ademas por la vía húmeda en 
los álcalis cáusticos ; mas que la glácina y la itria, que 
se disuelven hasta en los carbonatos alcalinos , y mas 
que la barita y la estroncia , que son los álcalis fixos 
nuevos de Fourcroy. Supuesto esto dcbría preceder en 
el sistema la familia de la siliza á la de la xergonia. 
Pág. XXXií. lín. 5. Entre las sales colocamos &c. No se ob- 
serva lo que dice este periodo, aunque nada se perdería. 

Pág. XXXIIÍ. Ha. 11. esenciales , añádase: {exceptuando los 
del C. Ha'úy tomados de la constancia con que se reúnen 
en cada género los diversos cruceros de las bofas ) 

Lín. 12. esencial , léase, característico. 

Pág. XXXIV. lín. 7. después de substantivo, añádase : Los 
nombres de piedras serán femeninos ; los de combusti* 
bles y minerales masculinos , (juando no sean griegos. 

Pág. 1. lín. 4 de abaxo: 3,710, añádale, según Klaproíbi 
3,873 de Brisson podrá ser el medio término. 

Lín. 3 de abaxo: bórrese todo el párrafo que empieza: Ala- 
proth, pues la que se creía tierra nueva , era un com- 
puesto de mucha alumina con poca siliza y algún oxi- 
do de hierro. Véase su análisis posterior en la pág. 23 
de las tablas de Kársten. 

Pág. 3. lín. 8 de abaxo : ¡Su lustre interior , léase, Por den- 
tro lustroso de lustre &c. 

Lín. última: 4,700, añádase, según JVérner: 4,560 será ei 
medio término. 

Pág. 6. lín. 19. que se acerca ya á pesado &c. 

léase 3,581, de Brisson será su peso espécifico medio. 

Lín. 27, Bórrese todo el párrafo que empieza: No ignora- 
mos , y véase mi nota de la pág. 49 de las tablas de 
Kársten. 

Pág. 10. lín. 7. de hierro , añádase: Lo que analizó Achard 
fué probablemente crisoberilo. Véase en las tablas de 
Kársten pág. 35. la análisis de la crisolita. En lugar del 
párrafo siguiente póngase: Al fuego de porcelana según 
IClaproth metida entre carbón perdió solamente el co- 
lor , y en un crisol de arcilla se volvió verde aceytuna. 

A a 
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Lín. última añádase: peso específico 3,265. 

Pág. 11. lín. 7. alumina , léase, magnesia. 

Pag. 12. lín. 7 de abaxo: 3,700 es su peso específico, léase, 

4,£4£ rfc? Klaproth podrá ser el mecL'o tér)]¿¿no. 
Líti. 5. de abaxo : r^Vw ¿y pelos, añádase; estd^do pulidos 

son algo untuosos. 
Pág. 13. lín. 3. Véase en las tablas de Kársten pág. 3 su. 

análisis. 

Pág. 14. lín. 7. Bórrese: á veces está el prisma &c. hasta 

acabar, pues no es granate, sino chorlo titánico. 
Lín. 10 de abaxo bórrese : que se inclina algo al de cera, 

y añádase en la siguiente página al úitltno renglón. 
Pág. 15. lín. 2. 4,200, añádase, 4,085 de Klaproth puede 

ser el medio término. 
Lín. 18 añádase: Las 11 partes de cal serían de cal y de 

magnesia. 

Pág. 16. lín. 9 añádase : peso específico 3,5578. 

Pág. 17. lín. última añádase: el medio término de las es- 
pinelas es 3,700. 

Pág. 18. lín, 1. Véase su análisis por Vauquelin en las ta- 
blas de Kársten pág. 25. 

Lín. 4. de abaxo: mineral de cobre amarillo y léase, pirita 
sulfúrea. 

Pág. 19. lín. 10. 4,187, añádase, varía según Wérner de 
3,980 á 4,180 el peso específico del zafiro. 

Lín. 14. En la pág. 25 de las tablas está la análisis del za- 
firo por Klaproth. 

Pág. 21 lín. 2. bórrese , se acerca á pesado. 

Lín. 3. 3,556, añádase, el primero puede ser el medio tér- 
mino , porque los hay que pesan fuénos. 

Lín. 6. En la pág. 25. délas tablas está la análisis de este 
por Vauquelin. Al fuego de porcelana perdió su trans- 
parencia el del Brasü metido entre carbón, como lo 
observó Klaproth. 

Lín. 20. la Grecia, léase, el ¿isia menor. 

Pag. 22. hn. 20. En la pág. 5 a de las tablas está su análisis 
por Klaproth, Según este celebre autor se fundió im- 
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perfectamente metida entre carbón al fuego de porce- 
lana , volviéndose de color verde sucio y opaca, y con- 
virtiéndose en vidrio blanco verdoso claro en un cri- 
sol de arcilla. 

Pág. 23. lín. 2 bórrese fino por ser una especie de esme- 
ralda. 

Lín. 23 bórrese : poco. 

Pág. 24. lín. 13. El berilo tiene 16 por 100 de glucina se- 
gún Vauquelin. 

Pág. 25. lín. 12. poco pesado, añádase, peso específico 3,530 
según Klaproth. 

Pág. 26. lín. 11 de abaxo: que se acerca a pesado, léase, 
3,500 puede ser el medio término. 

Lín. 8 de abaxo. Esta análisis es la verdadera: Kársten en 
sus tablas hizo centésimos los 16 enteros de hierro, y 
yo lo copié así también. 

Pág. 27. lín. 1. eléctrico, léase , fino. 

Pag. 28. lín. 9. menos , léase , mas. 

Lín. 11. 3,200, léase, de la roxa 3,089, de la azul 3,130 

según Brisson: este será el medio termino. 

Lín. 14. el 75 o , léase, entre 30 o y 8o°. 

Lín. 14. y 15. por un extremo y los repele por el otro, añá- 
dase, esto se ha de entender de los cuerpos que tienen 
ya alguna electricidad, pues en su estado natural los 
atrae indistintamente por entrambos. 

Lín. 15. al enfriarse , léase, aumentando el calor mas de lo 
que basta para que dexe de atraer , parece según Hauy 
que &c. 

Pag. 32. lín. 19. La pág. 11 de las tablas contiene la aná- 
lisis de Rose. 

Pág. 33. lín. 6 de abaxo: sencillas 9 añádase, apuntadas 

con seis caras. 
Pág. 34. lía 9 de abaxo séx tiple , léase , triple. 
Lín. 8 da abaxo de las caras del apuntamiento, léase, de 

las caras alternas de los apuntamientos. 
Pág. 35. lín. 1. Qjtando sus fragmentos son paralelos &c. 

léase, quando se mira por ex., la cabeza de un alfiler 
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por una cara de apuntamiento y la opuesta del prisma, 
6 si es un fragnwnto i quando la cara artificial por don- 
de se mira, no es perpendicular al exe del cristal , en 
cuyo caso hay simple refracción. 

Lín. 9 de abaxo bórreser boy que sabemos &c, y en su lu- 
gar léase: y el quarzo fundido con álcali puro da mu- 
cho gas carbónico según Lametherie. 

Pág. 36. lín. 2 de abaxo: de su grueso , léase , del apunta- 
miento. 

Pág. 37. lín. 15. es bastante, léase, se acerca algo á 
Lin. 4 de la nota bórrese : y por lo mismo impropios. Son 

el quarzo romboidal de la pág. 10 de las tablas de 

Kársten; 

Lín. última añádase : Merece aquí un lugar el quarzo reti- 
cular muy fino, que halló el Sr. Barón de Humbuldt en 
Guanaxuato , y cuyas redes forman celdillas curvas. 
Los filamentos solitarios adher entes en las cavidades 
son poco flexibles elásticamente. 
-Pág. 38. lín. 10. montanas de capas ^ añádase y esto se en- 
tiende de los cristales que hay por ex. en las capas de 
yeso, pues sino todos saben que el quarzo es parte prin- 
cipal de la mezcla de la arenisca, que es roca de capas. 

Lín* 5 de abaxo : con seis caras , añádase ,y en pirámides 
hexágonas. 

Pág. 40. lín. 6. característico, añádase, poco pesada; 2,688 
parece el medio término. 

Lín. 13. La segunda edición de las tablas de Kársten trae 
esta análisis en la especie escamosa ; pero en la tercera 
está en la concoidea. 

Pig. 42. lín. 2. poco pesado, añádase, peso específico 2,594. 

Lín. 13. luz fosfórica, añádase , como los peaazos de quar- 
zo y de cristal de roca. 

Lín. 15. Véase la análisis de Klaproth en la pág. 13 de las 
tablas. 

Pág. 43. lín. 6 de abaxo: sumo grado, añádase, dura, ágria, 

quebradiza, poco pesada; peso específico, 2,615. 
Pág. 45. lín. 6. poco pesada 1 añádase, peso específico 2,613. 



Pag. 46. lín. 6 de ahaxo : £0í;0 pesado, añádase, peso espe- 
cífico 2,633 Mgwi Blumenbach.- 
Pág. 47. lírt. 20 poi/o pesada, añádase, p£í0 específico 3,250 
Klaproth. 

Pág. 49. lín. 7. Añádase: poco pesada , peso específico 2 ? 88o 
íegwj Grosz. 

Pág. 51. lín. 3. piedra espumosa, añádase, ó jaspe y piedra 
porfidosa de Sonneschmid , citada en la pág. 92 de las 
tablas, la qual no se bincha ai soplete: lo mismo digo 
de los granos lín. 14, y pág. siguiente lín. 21. 

Pág. 53. lín. 19. Véase en la pag. 17 de Itis tablas su aná- 
lisis , y en la 16 la nota 24 de la obsidiana. 

Lín. 3 de abaxo: piedra espumosa añádase , {piedra aper- 
lada en forma de pómez de Esmark ) 

Pág. 54. lín. 19. poco. dócil , léase, agria y muy agria, muy 
árida, poco resistente y ligera^ peso especifico medio 
entre las mas y minos porosas 1,884: las que he proba- 
do al fuego kan perdido 1 1 por 100 de su peso. 

Pág. 55. lín. 3 de abaxo: 2,666, léase, medio entre todos 
los que se le asignan 2,844. 

Bórrese la nota , pues el asterias es mas probablemente la 
piedra de luna ó adularía. 

Pág. 57. lín. 7. poco pesada, añádase , peso específico de la 
del Cabo 2,696; de la de Francia 2,609. 

Pág. 58. lín. 21. La análisis de Pelletier es de la zeolitá ha- 
rinosa según Kársten, y la que cito de Meyer en la es- 
tríada es de la fibrosa. 

Pág. 59. lín. 17. Añádase: entre poco pesaday ligera; peso 
específico 2,0833. 

Pág. 60. lín. 8. y en lo demás convie?ie con la anterior, léa- 
se , poco pesada > peso específico 2,5. 

Lín. 11 de abaxo añádase: entre ligera y poco pesada, peso 
específico 2 casi según Haúy. 

Lín. 4 de abaxo. Ni todas las zeolitas &c. Véase mi nota 
á la pág. 19 de las tablas de Kársten. 

Pág. 61. lín. 14. poco pesada, añádase, peso esp. 2,353. 

Pág. 62. lín. 1. acercándose á pesado , léase 5 peso específico 
de 2,767 á 2,945. 
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Lín. ^.mineral de cobre amarillo, léase pirita sulfúrea, 

Lín. 5. Bórrese el párrafo que empieza: Consta, y substi- 
tuyase la análisis de Klaproth en las tablas pág. 21. Se- 
gún el mismo autor el vidrio que da metido entre car- 
bón al fuego de porcelana es gris y trasluciente , y en 
crisol de arcilla negro, y entrambos sacan granitos de 
hierro en la superficie. 

Lín. 7 de abaxo: y llega casi a serlo , léase, peso especifico 
2,4684, y no 24,0, como puso D. Cristiano Herrgen 
sin reparar que erñ equivocación de W idenmann t 

Lín. 5 de abaxo bórrese : No contiene nada hasta el fin , y 
véase su análisis pág. 19 de las tablas. Es muy singular 
que teniendo esta piedra mas de un quinto de su pe- 
so de potasa, con lo restante de siliza y alumina, sea 
con todo infusible?, 

Pág. 63. lín. 4 de abaxo: se acerca á pesada, léase, peso 
específico de la del Vesubio 3,420 j de la de S iberia de 
3,365 á 3,390 según Klaproth. 

Pág. 66. lín. 8, Véase la nota 41. pág. 29 de las tablas de 
Kársten. 

Lín. 5 de abaxo: lengua, añádase, resollando sobre ella 
huele mucho á arcilla, forma pasta tenaz con poca agua. 

Lín. 4 de abaxo: ligera , léase, poco pesada. 

Pág. 69. lín. 12a poco pesado, añádase, peso específico 2,564. 

Lín. 2 de abaxo añádase: peso específico 2,816. 

Pág. 71. lín. 16. poco pesado, añádase, 2,691 de Blumen- 
bach será el medio término. 

Pág. 72, lín. 12. Entre ligero y poco pesado, léase, Poco pe- 
sado que pasa á ligero. 

Lín. 13. 2,46, léase, 2,114. 

Pág. 73. lín. 8. Poco pesado que pasm á ligero, léase, Entre 
ligero y poco pesado ; peso específico según Klaproth de 
1,958 á 2,075. 

Lín, 13. Ya no se puede dudar como concluye este párra- 
fo, pues la duda era fruto del crédito que se daba á los 
caracteres de las familias. Se pensaba que la dureza era 
siempre carácter de la siliza domioaxite; pero el opa- 
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lo con tanta siliza no pasa de semiduro, y él zafiro que 
es muy duro no tiene un átomo siquiera. Lo mismo 
digo de la pág. siguiente lín. 17. 

Ahora parece que se da en el extremo opuesto de afirmar 
( como en el núm. 21 de los Anales de Ciencias natu- 
rales pág. 325. lín. 6 ) que no siempre una misma espe- 
cie j cantidad ( número y proporción ) de partes cons- 
titutivas producen unos caracteres iguales. Si asi fue- 
se, á Dios Of Ictognosia. Mas por fortuna las par- 
tes esenciales de un mismo compuesto deben atraer- 
se del mismo modo, y producir la misma figura y colo- 
cación de moléculas, y los mismos caracteres: solo ias 
accidentales interponiéndose entre las otras ocasiona- 
rán las variedades. 

Pág. 75. lín. 22. Bórrese este párrafo , puesto que Kársten 
los coloca con mas razón en la siliza. 

Pág. 76. lia. 16. que se acerca á ligera ¡ léase, peso especí- 
fico 2,314 según Blumenbach. 

Lín. 5 de abaxo bórrese: aunque rara vez, como en el pór- 
fido verde antiguo, porque el feldespato de este cree 
Wérner ser el compacto. 

Pág. 78. lín. 1. que se acerca a ligero , léase, 2,594 será 
el termino medio para todos los feldespatos. 

Lín. 4. Sin embargo también , añádase, se encuentra. 

Lín. 6. en vetas, añádase, como en Ellbogen junto al Eger. 

Lín. 12. Véase la nota 25 de las tablas: lo mismo en la 
pág. So. lín. 5 de abaxo. 

Pág. 70. lín. 7. poco pesado , añádase , peso especifico de 
2,609 d 2,666. 

Lín. 5 de abaxo : común, añádase , 2,672 de Kirwan es el 
'medio término. 

Pág. 80. lín. 13 de abaxo. En lo demás conviene con el, léa- 
se, Poco pesada? 2,558 de Hattchet viene d ser el me- 
dio término. 

Lín. 10 de abaxo: reflexos , léase, tornasoles. 

Pág. 81. lín. 12 de abaxo: Poco pesada, añádase, su peso 
específico varía según Gmelin de 2,730 d 3,500. 
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Lin. 9 de abaxo : de capas , léase, de transición y de capas. 

Pág, 82. lín. 1.5. pizarra, léase , arcilla apizarrada. 

Pag- 83. luí. 13. póngase Blanda ántes de Paco agria. 

Pág. 84, ííh. 7. desigual, léase r según IVidcnmann des- 
igual de grano fino que pasa á la de escamas pequeñas : 
fragmentos algo agudos : poco trasluciente en los bor- 
des : cernidura que pasa á dura(i): agria: se pega poco á 
la lengua: árida: se asemeja en general á la caliza com- 
pacta, pero humedeciéndola, ó resollando sobre ella da 
mucho olor arcilloso. Al fuego se pone roxiza. 

Pág. 87. lía. 11, poco pesada, añádase, 2,791 parece ser el 
medio término. 

Lín. 13. en vetas , añádase , modernas. 

Lín. 21 y 22. parece son un medio entre mica y esteatita , 
léase , son la pinta descrita en la nota 39 de la pág. 28 
de las tablas de Kársten. 

Pág. 89. lín, 24. de lustre de nácar , léase, de lustre de vi- 
drio, que se acerca algo al de nácar. 

Pág. 90. lín. 5. pesado, añádase , peso específico de 3,600 á 
3,880 según Kírwan. 

Pág. 92, lín. 8. rectos , léase, obliquos ; si no sería genero 
diverso, y añádase: fragmentos muchas veces romboi- 
dales ; raspadura blanca agrisada. 

Lín. 10. quebradiza , añádase, poco pesada ; peso especifica 
3,25 según Hdúy. 

Pág. 93. lín. 20. Añádase: las variedades rna¿ duras algo 
resistentes. 

Pág. 98. lín. 4. en los bordes , añádase , ü opaca : árida y 

áspera. Véase su análisis en las tablas pág. 17. 
Lín. 5. flotante, añádase , peso específico según Bom 0,914, 
Pág. 102. lín. 4. poco pesada, añádase, pes, esp, 2,790 según 
Hauy. 

Lín. 8. quizá se pudieran hacer varias especies, léase, has- 
ta tres géneros se han hecho de la Saxvna, de la Ingle- 
sa y de la de China. Véase la nota 44 pág. 32 de las 
tablas de Kársten, 

Pág 103, Kn, 14. serpentina, léase, esteatita algo endurecí 
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